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2)rucf  Don  Öfciebridj  Jasper  in  Söien. 


/ 
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D  o  x  m  o  r  i 

®ie  ungemein  günftige  2tufnat)tne  unb  ber  rafdje 
9lbfa£,  tüeldfcjen  bk  erfte  Auflage  biefe^  2Berfe§  erfahren  t)at, 
berechtigen  ben  SSerfaffer  ju  ber  Hoffnung,  bafe  er  mit  feiner 
Strbeit  ba£  it)m  t>orgefc£|tt)ebte  Qid:  eine  letditfa^Iidße  unb 
praftifdje  Stnfeitung  jur  ©arftettung  ber  girniffc,  Sacfe  unb 
©iegettacfe  ju  geben,  erreicht  £)aBe.  ©r  fal)  aber  in  bem 
©rfolge  be§  2öerfe§  aud)  jugleid)  bie  2tufmunterung,  ba§* 
felbe  ju  erweitern  unb  ju  öerbeffem.  95eiben  Rieten  badjte 
ber  SSerfaffcr  baburd)  geredet  gu  toerben,  bafi  er  ba§  2Q3erl 
forgfättig  burdjfat),  bie  Qdfyl  ber  SSorfdjriften  toefentlidj 
erweiterte  unb  einige  neue,  in  ber  erften  Stuftage  nur  furj 
bef)anbette  (Sapitel  ganj  neu  bearbeitete. 

@ine  fetjr  tuefentlidje  ©rtneiterung  tjat  ba£  SBerf  burd) 
bie  SDarftettmtg  ber  gabrifation  Don  Sudjbrucfersgirnif; 
gefunben,  toelcf»'  ttndjtiger  gabrifationSjioetg  bi£t)er  beinahe 
auSfdjKeftfitf)  als  gfabrifSgeljeimmjs  betjanbett  ttmrbe.  Sie 
großen  gfortfdjritte,  tnetdje  bie  S^eer-Snbuftrie  in  jüngfter 
3eit  gemacht  t)at,  finb  aud)  nidjt  ofjne  (£inftu{3  auf  bie 
gabrifation  ber  Sacfe  unb  gftrniffe  geblieben  unb  tnurbe  au§ 
biefem  ©rmtbe  aud)  eine  größere  gaf)!  t)on  23orfd)riften  jur 
S)arftettung  öon  Sacfen  unb  gfirniffen,  bei  tnetdEjen  £t)eer* 
SCSp^alt  unb  2§eeröt*3firmf5  betrügt  tuerben,  in  bie  neue 
Sluffage  aufgenommen. 


IV  SSormort. 

2Bte  bei  Slbfaffung  ber  erften  Stuftage  biefeS  2Berfe§, 
ftrebte  ber  SSerfaffer  aud)  bei  ber  jtneiten  bem  giete  Su< 
bem  23ud)e  eine  mögtid)ft  praftifdje  ©inridjtung  gu  geben; 
bemjufotge  mürbe  ber  tfjeoretifdje  Sfjeit  ber  girnif^  unb 
Sad^abrifatton  aucty  nur  in  foldjer  Stu3bef)nung  betjanbelt, 
als  jum  SSerftänbnijs  ber  ©acfje  geboten  erfdjeint,  unb  ber 
9taum  tjauptfädjtid)  baju  öermenbet,  burdjmegS  erprobte  unb 
üerfäftfidje  9Sorfcf)riftert  jur  gabrifation  öon  girniffen  unb 
Sacfen  ju  geben.  —  SKit  bem  2Bunfd)e,  ba£  bie  gleite 
Stuflage  biefe§  2Berfe§  biefetbe  freunblid)e  Stufnafjme  finben 
möge  nrie  bk  erfte,  fcerbinbet  ber  SSerfaffer  ttod)  bie  Sitte 
an  bie  Sefer,  iljm  i£)re  Erfahrungen  bei  Stnmenbung  ber 
neuen  SBorfdjriften  gütigft  mitzuteilen,  um  tmrdj  biefetben 
eine  fünftige  Stuflage  be§  93ud^e§  bereitem  ju  fönnen. 

2Bien,  im  Sanuar  1879. 

<£♦  «ntore*. 
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I 

(Eutlntung* 

Unter  finden  unb  girniffen  öerfte^t  man  folcije  $(üf= 
figfeiten,  tx>eld)e  in  bünner  Sage  anf  irgenb  einem  ßörper 
aufgetragen,  in  fur^er  Qnt  fid^  fo  üeränbem,  bafe  ein  färb- 
lofer  ober  boä)  nur  fditoaci)  gefärbter,  unter  llmftänben 
jebocf)  ein  abftcfytlid)  gefärbter  Ueberjug  gurücfbleibt,  tnet^er 
eine  glatte  glänjenbe  Oberfläche  befi^t,  unb  bem  unter  itjm 
liegenben  Körper  entmeber  jum  ©djmucfe  ober  jum  ©djutje 
gegen  ©intoirfungen  t)on  außen  bienen  foC 

SSon  einem  guten  Sacfe  ober  girniffe  verlangt  man, 
baf$  er  nad)  bem  2lufftreidjen  raftf)  trodne  unb  eine  gleich 
mäßige  @d)id)t  öon  bebeutenber  §ärte  unb  ftarfem  (Slanj 
bilbe;  ferner,  baß  er  bicfe  (Sigenfdjaften  burdj  lange  3eit 
bemaljre,  ntd)t  Sprünge  ober  fRiffe  befomme,  unb  fo  tue! 
©lafticttät  f)abe,  baß  man  btn  gefirnißten  ober  lacfirten 
©egenftanb  (5.  33.  §olj  ober  Seber)  bi§  <$u  einer  gemiffen 
©renje  biegen  fann,  offne  ba$  ber  Ueberjug  reifet. 

Sie  alten  ßulturöötfer  be§  afiattfdjen  DftenS,  bie 
Snbier,  Sljinefen  unb  ganj  befonberS  bie  Sapanefen  finb 
3JJeifter  in  ber  ®unft  ber  girniß^  unb  Sacf^abrifation. 
5RamentlidE)  ftefjt  le£tgenannte§  Sßolf  in  biefer  ®unft  auf 
einer  fo  fjofyen  Stufe,  baß  mir  unparteiifd)  jugeben  muffen, 

©.  2(nbre§.    Sacfe  unb  ^irniffe  2.  2tufl.  1 


2  Smleituitg. 

ftc  feien  uns  in  berfelben  öorauS.  SBir  l)aben  auf  ber  äßelt* 
auSfteüung  ju  SBien  im  S^rc  1873  unb,  in  nod) 
größerer  jftäfjl,  auf  jener  ju  ^ßart§  1878  japanefifdje  2ad> 
arbeiten  gefefyen,  tr»eld)e  burd)  bie  üorjügti^e  Qualität  be* 
2ade§  bie  Slufmerffamfeit  jebe£  Kenners  foldtjer  Singe 
erregten. 

SBir  finb  jebod)  ntdjt  ber  Slnfidjt,  baß  biefe  95öller  in 
Söejug  auf  bie  djemifdjen  ®enntniffe  ber  girni^  unb  2afe 
gabrifation  wt§  (Europäern  t)orau§  feien,  in  biefer  Sejie^ung 
fönnen  wir  melmefjr  it)re  Sefjrmeifter  fein;  fonbern  wir 
fdjreiben  bie  SSorgüglid^feit  ifjrer  ^robucte  nebft  ber  gewiffen* 
tiaften  Slrbeit,  meiere  alle  japanefifdjen  arbeiten  fo  üortljeil* 
tjaft  au^jeidjnet,  befonberS  Den  Rohmaterialien  §u,  meldte 
fie  üerwenben.  @8  fielen  ifynen  au§  bem  reiben  ©d^a^ 
ber  ^ftanjenprobuete,  weldje  bie  SCropenlänber  liefern,  Dele 
unb  §arje  gu  ©ebote,  bie  tüir  nodj  gar  nid)t  fennen,  toeld^e 
ftd)  aber  ganj  tJorjügtidi  jur  gabrifation  fcon  girniffen  unb 
Saden  ju  eignen  fdjeiuen.  2Bir  glauben  a\xü)  nidjt  ju  irren, 
wenn  tüir  bie  SSermut^ung  auSfprecfyen,  ba%  ber  Materialien^ 
fcf)a|  ber  2ad=  unb  girnij^gabrifation  in  mcfjt  ferner  geit 
öon  Sapan  fjer  eine  tüefentlidje  SBereidjeruttg  erfahren  wirb, 
ba  ja  befanntlid)  biefe»  2anb  gegenwärtig  immer  mefjr  unb 
meljr  ben  Europäern  erfdjloffen  wirb. 

SBir  fennen  wenige  ^robuete  ber  djemifdjen  Snbuftrie, 
weldje  eine  fo  fcielfeitige  Slnwenbung  finben  wie  bie  2ade 
unb  gimiffe.  Sern  @ewerb§manne,  fowie  bem  fiiinftler 
finb  biefe  ^ßrobuete  gerabeju  unentbehrlich).  SÖSir  erinnern 
nur  baran,  ba%  ba§  §olj  unferer  gußböben  unb  äftöbel, 
üiele  Sebergegenftänbe,  unfere  ^utfdjen,  bie  33eftanbtf)eile 
etferner  SBrücfen  unb  fonftige  im  freien  befinblidje  3Ketall= 
gegenftänbe  mit  girniffen  ober  Saden  überwogen  finb,  um 
iljnen  ein   gefälliges  SluSfefyen  ju  geben,    ober   fie  t>pr  bem 
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©influffe  her  SBitterung  ju  fdjüfcen;  tnir  erinnern  ferner 
baran,  baß  ber  SKaler,  ber  SSergolber,  33ud)binber,  3Ked)a^ 
nifer,  Sßljotograpl),  überhaupt  alle  Sene,  roetdE>e  fid)  mit 
oertrielfältigenber  ®unft  beschäftigen  f  be§  girniffe§  °^er 
Sade§  in  ber  einen  ober  anberen  $orm  ju  ifjren  Qioddtxi 
bebürfen. 

2Bir  tjaben  e3  in  ber  nadjfolgenben  ©djilberung  t>er^ 
fud)t,  bic  ^abrifation  aller  Strien  fcon  girniffen  nnb  Saden 
allgemein  öerftänbltdj  31t  befdjreiben.  lieberaH,  tuo  e£  fid) 
um  djenüfdje  *ßrocefje  Rubelt,  f)aben  toir  ba§  Söefen  ber* 
felben  fo  auSentcmber  gefe|t,  baß  fie  aud)  öon  Sentanbem, 
ber  feinen  Unterricht  in  ber  fyodjtiridjtigen  SDBiffenfd^aft  ber 
Chemie  genoffen  ijat,  erfaßt  werben  formen. 

25  a  gttrifdjen  ben  gftrmffen  nnb  Saden  unb  jenem 
fiörper,  ben  nur  at§  ©iegeHad  bejeid)nen,  ein  großer  Qu* 
jammenfyang  befielt,  nnb  fid)  beibe  Snbuftrien  fe^r  gnt  mit 
etnanber  bereinigen  laffen,  fo  f)aben  mir  bem  öorliegenben 
SBerfe  eine  2lbt)anblung  über  bie  Anfertigung  ber  öerfdjie* 
benen  ©attungen  be§  ©iegelfadeS  beigefügt. 

$ie  @iiit$ei(ttttg  öev  itatfc  mtö  $ivtttjfe* 

35te  begriffe  Sade  unb  gfirniffe  finb  nidjt  fdjarf  t)on 
etnanber  ju  trennen.  3m  Allgemeinen  üerfteljt  man  unter 
girtüffen  gettriffe  fette  Oele,  toeldje  burd)  eine  geeignete 
djemtfd)e  23el)anblung  bie  gä^igfeit  erlangt  fjaben,  in  furjer 
$eit  gu  einer  burdjftdjtigen  äßaffe  ju  erhärten,  toenn  man 
fie  in  bünnen  @djid)ten  ber  Suft  au8fe|t.  2ll£  Sade  be* 
geidjnet  man  getnöfynlid)  Sluflöfungen  öerfd)iebener  ©ummi* 
unb  Jparjarten  in  geeigneten  SöfungSmitteln,  tnetdje  leijtere 
enttoeber  felbft  an  ber  Suft  erhärten  unb  ba§  gelöft  ge* 
tnefene  §arg  in  fid)  einfließen,  ober  toetdje  einfach  Der- 
buuften  unb  ben  gelöften  Sörper  fjinterlaffen. 

1* 
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®a  bie  erftgenannte  ©nippe  t)on  Saden  unter  2ln= 
raenbung  öon  fetten  Delen  IjergefteHt  nrirb,  fo  begeicfynet 
man  fie  als  fette  Sade  ober  luof)!  and)  als  Sadfirmffe. 
®ie  Sadfirniffe  finb  unftreitig  bte  toertljöoUften  s^Srobucte 
unfereS  SnbuftriejtoeigeS,  benn  fie  befi£en  nebft  bebeutenber 
§ärte  unb  l)of)em  ©lange  i>k  größte  ®auerl)aftigfeit  unb 
geigen  fid)  ungleich  miberftanbSfäl)iger  als  anbere  2ad>  ober 
girniftarten. 

Sene  Sadarten,  bei  tneldjen  ein  ©umtni  ober  §arj 
in  einem  fliid^tigen  SöfungSmittet  gelöft  ift,  werben  ge* 
tDö£)nltd^  als  »geiftige«  Sacfe  bejeidjnet,  toeil  frütjer  neben 
Terpentinöl  faft  auSfdjtieftlicf)  SBeingeift  als  SöfungSmittel 
angetoenbet  ttmrbe.  ©a  nad)  bem  gegenwärtigen  ©tanbe 
unfereS  ©emerbeS  biefe  Segeidjnung  gar  nid)t  mef)r  paßt, 
fo  galten  ftrir  eS  für  angegeigt,  biefe  ©orte  öon  Sacfen  als 
flüchtige  Sade  gu  begeidjnen.  —  Sieben  5letl)t)l  =  9lffol)ot 
(SSeingeift  ober  Sllfotjof  im  gett>öl)nlid)en  @prad)gebraud)e) 
öertoenbet  man  je|t  aud)  fdjon  fef)r  fjäufig  ben  WetfytyU 
SXlfotjot  Opoljgeift),  baS  SBenjoI,  ben  $etroleumätl)er  unb 
manche  anbere  flüchtige  ©ubftanjen  als  SöfungSmittel. 

9la<fy  bem  ©efagten  lönnen  toir  bemnad)  mehrere 
©orten  öon  girniffen  unb  Sacfen  unterfcfjeiben,  unb  gtoar: 

1.  g ett e  Delfirniffe,  erhalten  burd)  djemifdje 
Sßeränberung  getoiffer  Dele  pflangltdjen  UrfprungeS,  ber  )& 
genannten  trodnenben  Dele. 

2.  gette  Sadfirniffe  ober  fette  Sade,  er* 
galten  burd)  Sluflöfen  öon  ©ummiarten  ober  §ar«$en  in  ben 
eben  genannten  trodnenben  fetten  Delen. 

3.  glüd)tige  Sade  ober  girniffe,  bargefteflt 
burdj  Sluflöfen  Don  ©ummiarten  in  flüchtigen  glüffigfeiten 
mie  Terpentinöl,  2let^t)l*  unb  3ftet£)t)l=2llfot)ol ,  Slet^t* 
Stetfjer,  Sßenjol   (unter  bem  tarnen  Söengol  ober  33enjin  Der- 
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ftrf)t  man  im  §anbel  gemiffe  flüchtige  gtüffigfeiten,  meldje 
hei  ber  fRectiftcation  be§  ©teinfof)(entt)eer£  gewonnen  werben, 
unb  motten  mir  im  9latf)ftef)enben  biefen  ©inn  mit  bett 
SBorten  Senjol  ober  Sensin  üerbinben);  $etroleum*9letf)er. 

2Bie  überhaupt  bie  ^enntnifc  ber  in  einem  ©emerbe 
ju  fcermenbenben  9iot)ftoffe  für  einen  gabrtfanten  eine  ©adfje 
t)on  unbebingter  9lotf)menbigfeit  ift,  fo  erfdjetnt  fie  für  ben 
Sadf*  nnb  girmfcSfabrifanten  au§  3^  ©ninben  boppett 
mistig,  inbem  einerfeitS  üon  ber  StuStoaljt  ber  richtigen 
Rohmaterialien  bk  Qualität  ber  Sßrobucte  in  leerem  ©rabe 
abhängig  ift  al§  bei  einem  anberen  ©emerbe,  unb  meil 
leiber  anbererfeitg  bie  Urmateriatien,  meiere  mir  ju  benü|en 
Mafien,  mitunter  auf  faum  glaubliche  2Seife  im  §anbet  Der* 
fälfd£)t  fcorfommen. 

Sn  23eadjtung  be§  le^term  ahnten  UmftanbeS  erfd^eint 
e§  für  jeben  gabrifanten  t)öcf)ft  empfet)len§mertf),  bie  Don 
itym  benötigten  dfyemifdjen  5ßrobucte  au$  renommirten  ga^ 
brifett,  bie  fRotjprobucte,  namentlich  bk  überfeeifdjen  ©ummi* 
unb  §arjarten,  meldje  eben  ifjrer  Softfpieltgfeit  megen  fo 
ijaufig  fcerfälfdjt  fcorfommen,  üon  foliben  §anöel§firmen  gu 
bejie^en. 

2)a  e§  in  allen  fallen  toertljöoll  ift,  auf  eigenen 
güften  §u  fielen  unb  fid)  felbft  ein  entfcf)eibenbe§  Urteil 
über  bie  ©üte  ber  Roljprobucte  bilben  ju  tonnen,  fjaben 
mir  in  bem  nad)folgenben  Stbfcfinitte  biefe§  2Berfd)en§, 
melier  don  ben  Rohmaterialien  fjanbett,  bei  jebem  ber 
©toffe  futj  feine  p^fifalifdjett  unb  djemifd^en  Sennjeid^eu 
angeführt  unb  glauben  bamit  jebem  gabrifanten  einen 
2)ienft  ermiefen  ju  fjaben. 


$ie  äitr  Qaä*  u.  S^niB-^abrifation  ücrmenbeten  Rohmaterialien. 


IL 

Die  jur  fadt-  imb  iFirni^ifabnkatiou  uer- 
menktcu  Koljtnatenalten. 

Sie  Rohmaterialien,  toeldje  in  unferem  ©eroeröe  an- 
getnenbet  toerben,  finb  fo  jaljlreidje,  ba%  totr  trauten  muffen, 
für  biefelben  eine  prafttfdje  ©intfyeilung  ju  finben.  (Sine 
foldEje  ergießt  fid)  junädjft  au§  ber  Sefdjaffenfjeit  ber  ©üb* 
ftanjen  felbft :  in  f  1  ü  f  f  i  g  e  unb  f  e  ft  e  Rohmaterialien.  ®ie 
flüffigen  Rofyftoffe  finb  entoeber  nidE) t  flüchtig,  ober  fie 
finb  flüchtig;  bie  feften  Rol)ftoffe  finb  enttneber 9iatur= 
erjeugniffe  ober  Sßrobucte  ber  djemifdjen  3n* 
b  u  ft  r  i  e. 

2luf  ©runblage  biefer  (£intf)ei(ung  fönnen  ttur  nun 
an  eine  ©djilberung  ber  einzelnen  Rohmaterialien  gefjen. 

$lüfjtge  Koljtmtteriftttett* 

A.  Rid)t  flüchtige. 
^fetfe,  tticßt  txo&nenbe  @efe. 

SSon  biefen  finben  in  ber  Sacf*  unb  girnife^abrifa^ 
tion  foIgenbeSlntoenbung:  §anföl,  $ürbi§öf,  Seinöl,  Stauben* 
fernöl,  9ttof)nöl,  Rupl,  SRtcinuSöl.  ©£  finb  jebod)  nur 
menige  unter  bm  genannten,  toeld)e  in  größerem  SKafeftabe 
angetoenbet  tnerben,  unb  überragt  in  biefer  Seimig  ba£ 
Seinöl  aüe  anberen. 

B.  $lüd)tige. 
Sietfyexiftfe  Öefe  unh  tfemxftfe  f*ro5«cte. 
2Iceton,  2tett)erf    (Sampfjer,  Söenjol,   §of<$getft,  ^ßetro* 
feum  *  Sieger ,    @d)tt)efelfot)lenftoff ,   Terpentinöl ,    Sfjeeröl, 
Sßeingeift. 
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$eftc   9io^mnterin(iett. 

Ä.  Sftaturprobucte. 
©tttttmt-  mtb  Ssaxzaxten.    3$adfc. 

Unter  Den  gaE)Ireic^en  t)ierf)er  gehörigen  Stoffen,  tnetcbe 
pm  größten  Steile  ber  ^3ftan§erttr>elt  entftammen,  fcon 
benen  aber  and)  einige  au§  bem  SDiineralreidje  unb  einer 
au§  bem  2f)ierrei(f)e  fyerrüljrt,  finb  e§  befonber§  folgenbe, 
rcefdje  Don  2Bid)tigfeit  finb: 

3lgpt)alt,v  23ernftein,  93enjoe,  (Solo^onium,  ©opal, 
®amar,  ©femi,  ©utta^erdja,  ^autfcfyuf,  SKaftif,  ©anbarac, 
@tf)ellacf,  Serpentin,  2Bacp. 

Slnüinfarben,  ßurcuma,  ®rad)enbhtt,  ©ummigutii, 
Snbigo,  $ienruj3,  Stöxmxlad,  ©afran,  ©anbelfyolg. 

B.  ßfyemifcfye  ^ßrobncte. 
SIeiüerbinbnngen :  Söleiojtjb  (©fätte),  Sßleiacetat  (SÖIet^ 
Sucfer),  S3(eifuperojt)b  (üftenntge).  SKanganüerbinbnngen : 
23raunftein  (3Kanganf)t)peroEt)b)f  Kaliumpermanganat,  3Kan= 
ganborat  u.  f.  tu.  ginföerbinbungen :  3^°S^  (Sinftoeifc). 
@teinfof)tentf)eer^3l£pt)alt,  gereinigtes  Paraffin,  Jpartfcmtfdjitf . 


III. 

Mt  trodmenktt  ©ele. 

®te  trocfnenben  Dele  finb  itjrer  d)emifcf)en  Sefdjaffeu^ 
f)eit  nad)  in  jene  gro£e  ©ruppe  öon  Sßerbinbungen  einzu- 
reiben,   meldte   man   al§  gette   im  Slügemeinen   bejeidjnet. 


8  3)ie  trocfttenben  Dele. 

®a  e£  gerabe  bte  trocfttenben  Dele  finb,  ftielcfye  bie  33afis 
ber  ßacf*  unb  fyirnife^fjabrifation  bilben,  fo  Ratten  mir  e£ 
für  nott)menbig,  gerabe  biefen  Körpern  eine  cttoaS  größere 
2luSfül)rIid)feit  gu  mibmen,  moburd)  aud)  ber  9Wc§t*(£]f)emtfer 
in  bie-  Sage  fommen  rnirb,  genau  ju  ernennen,  meldte  bie 
SKontente  ftnb,  auf  bk  er  bei  unferem  Snbuftriegmeige  fein 
31ugenmerf  in  befonberem  ©rabe  ju  richten  bat. 

S)te  gelte  im  Slügemeinen  finb  Sßerbinbungen,  meldte 
in  33e§ug  auf  tfjre  gufammenfe^ung  au£  einer  fogenannten 
23afi£  unb  meift  mehreren  ©äuren  Befielen,  ©a  bie  ßfye* 
mifer  SSerbinbungen  au£  23afi£  unb  ©äure  mit  bem  Flamen 
©alje  be§eidE>nen,  fo  formen  mir  autf)  fagen:  bie  gelte  finb 
©alje,  meldte  mehrere  ©äuren  enthalten.  2)ie  23afi£  ber 
meiften  gelte  unb  aud)  ber  trocfnenben  Dele  ift  ein  öfartiger, 
brennenb  füft  fcfjmecfenber  Körper,  bem  mir  in  gereinigter 
gorm  gegenwärtig  als  metbenüfjteS  £oitettemittel  unter 
bem  tarnen  ©Itjcerin  im  §anbet  begegnen.  ®ie  ©äuren, 
meldje  in  ben  getten  ttorfommen,  finb  gemöljntidj  brei  an 
ber  Qoifl:  Stearin*,  sßalmitin*  unb  DIeiufäure;  bie  beiben 
erftgenannten  bilben  jene  SWaffe,  aus  ber  unfere  fogenannten 
©tearinlerjen  verfertigt  finb ;  fie  fteHen  im  reinften  guftanbe 
blättrige,  farblofe  ÄrtjftaHe  bar,  meldte  erft  über  60  ©rab 
fdjmeljen.  ®ie  Dtönfäure  ift  ftetS  eine  ölartige,  bidEe,  meift 
gelb  gefärbte  glüffigfeit  öon  ftar!  faurer  S3efdjaffetri)eit, 
bie  als  sßufcmittel  für  Metalle,  ganj  befonberS  aber  jur 
gabrifation  von  ©eifen  öermenbet  tnirb. 

2)ie  meiften  gelte  beftefjen  bemnacl)  aus  Sßerbinbungen 
von  @lt)cerin  (oDer  richtiger  üon  @lt;ct)to£t)b)  mit  ben 
©äuren  ©tearinfäure,  Sßatmitinfäure  unb  Dlei'nfäure.  — 
Se  nadjbem  in  bxefen  »©fyceribe«  genannten  SBerbinbungen 
baS  Stearin*  unb  ^almitinjäure-@lt)cerib  ober  baS  Olein* 
©It)cerib  borfoaltet,    mtterfdjeibett  fidj  biefe  gelte  in  Xalge, 
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83utter*  unb  ©djmaljarten  (fefte  gelte)  unb  in  Dele  (jföf* 
fige  gelte). 

2Benn  man  irgenb  eines  biefer  gelte  ber  Suft  burd) 
längere  $eit  auSfefet,  fo  veränbert  es  fid^  in  93e§ug  auf  feine 
©igenfdjaften  fefyr  bebeutenb;  bie  früher  gerudtfofe  unb  ge* 
fdfjmadflofe  9Raffe  nimmt  einen  fetjr  ttubertnärtigen  ©erud) 
unb  ftar!  fauren  ©efdjmad  an;  gleichzeitig  färbt  fie  fid) 
bunffer  unb  werben  bie  flüffigen  gelte  fjierbei  bidflüffiger. 
9)lan  bezeichnet  biefe  SSeränberung  ber  gelte,  meldte  burd} 
ben  ©influft  eines  23eftanbtt)eileS  ber  Suft  hervorgerufen 
nrirb  (gelte,  tnetdje  abfolut  tum  Suft  abgefdjtoffen  finb, 
öeränbern  fiel)  nidjt  auf  biefe  333etfe),  mit  bem  Flamen 
beS  SRangigtoerbenS.  ©S  muß  aber  ganj  befonberS  t)eröor* 
gehoben  toerben,  ba$  jebeS  ftüffige  gett,  unb  menn  eS  aud) 
burd)  Viele  Qaf)re  Ejinburd^  ber  @intt)trlung  beS  atmofafjärifdjen 
©auerftoffeS  bargeboten  frourbe,  immer  flüffig  bleibt, 
§mar  bidermirb,  aber  nie  gu  einer  feftenäßajfe 
erftarrt.  SDiefe  @tgenfd)aft  ift  cS,  tneldje  bie  einzig  tturf* 
lid)  erfennbare  (Srenje  gtmfd&en  trodnenben  unb  nidjt  trod* 
uenben  Delen  bilbet,  inbem  bk  trodnenben  Dele  bk  ©igen* 
jdjaft  befi|en,  unter  bem  (Sinfluffe  ber  Suft  fid)  in  furjer 
geil  Vollkommen  in  fefte,  tjarjäljnlid)  auSfef)enöe  Waffen  gu 
ventmnbeln. 

93ei  mannen  trodnenben  Delen  geljt  biefe  SSeränberung, 
namentlich  bann,  roenn  man  baS  Del  mit  einer  großen 
©auerftoffmenge  in  23erül)rung  bringt,  alfo  in  einer  fefjr 
bünnen  ©djidjt  ber  Suft  ausfegt,  innerhalb  tneniger  ©tun* 
ben  vor  fid),  unb  tnerben  fotdje  Dele  als  gut  trocfnenbe 
Dele,  toeldje  gang  befonberS  §ur  Sad*  unb  girnif^gabrüa* 
tion  geeignet  erfreuten,  bejeidjnet.  —  Qene  Dele  hingegen, 
toeldje  gum  (Sintrodnen  einen  Zeitraum  von  Sagen,  SSodjen, 
felbft  aJionaten   erforbern,    werben   fd)led)t  trodnenbe  Dele 
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genannt  unb  tjabcu  einen  um  fo  imtergeorbueteren  Sßertl) 
für  unfere  3tt>ede,  eine  je  längere  $eit  fic  jum  ©introdnen 
brauchen. 

®a£  (Sintrodnen  gef)t  nidjt  auf  biefe  S3Setfe  bor  fiel), 
öa§  ba§  Del  in  einem  getoiffen  Momente  ju  einer  feften 
SKaffe  erftarrt,  fonbern  baSfelbe  Derbidt  fid)  in  93erüt)rnng 
mit  Suft  immer  met)r  unb  mefjr  unb  geE)t  ganj  aümälig 
au§  bem  flüffigen  ßuftcmb  in  ben  feften  über.  2)a  fid)  biefe 
Umttmnblung  fe(bftDerftänblid)  audj  öofljieljt,  toenn  man 
trodnenbe  Dele  in  offenen  ©efäfjen,  toefdje,  um  ba%  §inein= 
fallen  Don  ©taub  ju  Derfjüten,  am  jmedmä^igften  mit  einem 
mit  Söfdjpapier  bekannten  9?af)men  jugebedt  ftnb,  burd) 
lange  ,3eit  fteljen  fäjst  unb  Ijierburd)  ber  StrodnungSprocefc 
jdjon  im  Dele  eingeleitet  tturb,  fo  erflärt  fid)  IjierauS  Don 
felbft  ber  Umftanb,  ba$  j.  93.  altes  Setnöl  teurer  bejaljlt 
toirb  als  frifd)  gepreftteS.  ©rftereS,  luelcbeS  fdjon  burd) 
geraume  Qeit  mit  ber  Suft  in  23erüt)rung  ttmr,  tjat  fid) 
f)ierburdj  fdjon  fo  tuett  Deränbert,  ba§  eS  in  bünner  ©d)id)t 
ausgebreitet,  eigentlich  fdjon  in  biefem  ,8uftanb  a^e^n  a^ 
gtrnife  bejeidjnet  werben  fann,  inbem  eS  in  ganj  furjer 
geit  ju  einer  feften  jufammen^ängenben  2Kaffe  tüirb,  voäly 
renb  Ie|tere§  entoeber  burd)  lange  Qtit  lagern,  ober  einer 
befonberen  33et)anblung  unterzogen  werben  muJ3,  bis  eS  bie 
©igenfdjaft,  rafdj  ju  trodnen,  erlangt. 

©S  ftnb  gettuffe  Körper,  toeldjen  bie  Statur  Don  Sauren 
jufommt,  benen  bie  trodnenben  Dele  biefe  ©igenfdjaft,  31t 
feften  SJiaffen  ju  erftarren,  Derbanfen.  ©ine  biefer  Säuren, 
bie  nodj  am  genaueren  ftubirt  ttmrbe,  ift  jene,  roeldje  im 
Seinöle  Dorfommt,  bie  fogenannte  Seinölfäure.  ©a  nun  öaS 
Setnöl  unftreitig  baS  ttridjtigfte  aller  trodnenben  Dele  ift, 
fo  fönnen  nrir  baS  Seinöl  felbft  als  dufter  eines  trodnen- 
ben DeteS    aufteilen   unb    an   feinem  SBerljalten  baS    aller 
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anbcrcn  ftubiren,  inbem  ba%,  toaS  ttrir  nadjftefyenb  für  bte 
SBeränberungen  be§  Seinöle§  an  ber  Suft  angeben,  beinahe 
bi§  auf  ben  23ud)ftaben  genau  für  äße  anberen  edjten,  trocf* 
nenben  Dele  angeführt  werben  formte. 

333enn  man  Seinöt  in  einem  gezogenen  unb  öor  bem 
(Einfallen  be§  ©taube§  gefdjitfcten  ©efäfee  ber  Suft  barbietet, 
fo  bemerft  man,  ba$  ba§Del  fid)  in  S3ejug  auf  feine  pty* 
fifalifdjen  ©tgenfd&aften  aömälig  berart  änbert,  ba£  e£  eine 
bunflere  $arbe  annimmt,  immer  bidflüffiger  unb  fdjttrieriger 
brennbar  mirb.  ©leid^eittg  nimmt  man  eine  ftetig  fort* 
frfjreitenbe  ©ettud)t§öermef)rung  mafyr,  meldje  nad)  unferen 
befonberen  Serfudjen  über  biefen  ©egenftanb  im  Saufe  üon 
einem  unb  einem  falben  $af)re  öolle  8  ^ßercent  befragen 
fann.  ©ine  öon  uns  in  biefem  Sinne  mit  100  ©ramm  be§ 
beften  bat)rifd)en  Seinö(e§  angefteöte  $robe  ergab  nad) 
18  SÄonate  langem  ©tefjen  be§  De[e§  an  bei  Suft  eine 
@etoid)t§3unaf)me  öon  8,98  ©ramm. 

Sie  trodnenben  Dele  hefteten  fämmtlidj  au§  SSerbin- 
bungen,  in  toeldjen  bk  ©runbftoffe:  Soljlenftoff  C*),  SBaffer* 
ftoff  H  unb  ©auerftoff  0  enthalten  finb.  ©enaue  Unter* 
judjnngen  fyaben  nun  ergeben,  ba$  bie  trodnenben  Dele 
eine  grofte  ©auerftoffmenge  au§  ber  Suft  aufnehmen  ober 
abforbiren  unb  bafür  eine  gettuffe  äftenge  öon  Äo^Ienfaure 
(C02)  unb  SBaffer  (H2  0)  in  ©ampfform  ausgeben;  ber 
Äoljlenftoff  C  unb  ber  Söafferftoff  H  ftammen  au§  bem 
Dele,  ber  ©auerftoff  au§  ber  Suft.  $n  ber  Chemie  bejeidjnet 
man  ba§  ©ntftefjen  jeber  35erbinbung  irgenb  eines  ©runb* 
ftoffeS  mit  ©auerftoff  al8  Verbrennung  ober  D^bation. 
Set  einem  SE^eit  ber  SBeftanbtfjeile  ber  trodnenben  Dele  ift 


*)  Sie  beigelegten  33ud)ftaben  finb  bie  in  ber  djemifcfyen  3^d)en^ 
jprarfje  gebräuchlichen  Qeicfjen  für  biefe  ©runbftoffe. 
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bte  Djtjbation  eine  fo  toeitgetjenbe,  tag  fie  nicfjt  meljr  ©auer^ 
ftoff  aufzunehmen  vermögen  ,  fie  toerben  fcollftänbtg  ju 
Äoljfenfäure  unb  Sßaffer  ojrtybirt,  meldte  in  bie  Suft  ent* 
lueidjen ;  htx  einem  anberen  Steile  gef)t  bte  D;rt)bation  nur 
fo  weit,  baß  SSerbinbungen  gebilbet  werben,  tüeld^e  einen 
größeren  ©auerftoffgefyatt  befitjen  als  bie  früher  öortjait* 
benen  unb  bemjufolge  bicfflüffiger  toerben. 

SRad)    bem  ©efagten    laffen    ftdj    bie  SBeranberungen,  * 
meldte   bie   trocfnenben  Dele   hä    längerer  SSerüfyrung   mit 
©auerftoff  erleiben,  !urj  folgenbermaßen  auSbrücfen: 

©ie  trocfnenben  Dele  abforbiren  aus  ber 
Suft  eine  bis  gu  adjt  Sßercent  beS  DelgettncfjteS 
fteigenbe  ©auerftoff  menge,  toeldje  einen  SEfyeit 
beS  t)orf)anbenett  ®ol)lenftoff  eS  unb  SSaffer* 
ftoffeS  t>otlftänbig  ju  Äofjlenf äur e  unb  Sßaffer 
ojt)birt  unb  mit  ben  übrigen  23eftanbtf)eilen 
bicfflüffigeSBerbinbungen  liefert,  toeldjefdjliefj* 
l  i  d)  bnxäj  n  o  d)  toeiterget)enbe@auerftoffauf* 
natjme  feft  derben. 

@S  ift  eine  befannte  Stjatfadje,  ba%  t)erfd)iebenfarbigeS 
Sidjt  üerf Rieben  Iräftige  djemifdje  SBirfungen  äußert;  üer* 
gletd)enbe  SSerfudje  fjaben  nun  gezeigt,  ba%  Slbtoefenfyeit 
Don  Sid)t  ber  ©auerftoffaufnafjme  am  ungünftigften,  grünes 
Std)t  aber  am  günftigften  ift.  @S  ttirb  baJjer  jtuedmäßig 
erfdjeinen,  baS  Seinöl  unb  bie  übrigen  trocfnenben  Dele 
nidjt  in  Raffern,  fonbern  in  glafdjen  aus  orbinärem  grünen 
©lafe  aufzubewahren. 

SBie  nur  nod)  fpäter  ausführlicher  auSeinanberfe^en 
werben,  ift  man  im  ©tanbe,  burd)  Stmuenbung  gettriffer 
djemifdjer  Mittel  bie  ©auerftoffaufuafyme  ber  trocfnenben 
Dele  fefjr  ju  befd)leunigen,  unb  beftefjt  ja  baS  ganze  girnifc 
fodjen  eigentlich  in   ber  SSornatjme  biefer  Dperation.    91ad& 
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btn  arbeiten  ausgezeichneter  Stjemifer  gu  fdjliefjen,  bcbarf 
e§  aber  nidE>t  einmal  beS  eigentlichen  ^ocfyenS,  um  tue  trocf* 
nenben  Dele  jutn  rafdjen  Strodnen  ju  bringen,  baS  Reifet, 
fie  in  girnift  ju  üertxmnbeln. 

@§  ift  befannt,  bafc  bie  feiten  Dele,  fotooljl  bie  tticljt* 
irodnenben  als  aud)  bie  trocfnenben  getoöfynlid)  burd) 
ftarfeS  SluSpreffen  jener  ^ßflanjentfieife,  in  benen  fie  fid) 
üorfinben,  gewonnen. tnerben.  —  Sn  ^oIqz  be%  t)terju  an* 
getnenbeten  fefjr  l)od)  gef)enben  ©rutfeS  tnerben  bem  ab- 
fliefeenben  Dele  aud)  fefjr  öiele  anbere  ©toffe,  toie  Sßflanjen* 
fafern,  ^flanjenfdjleim  unb  ^flanjen^Sitnei^  beigemengt, 
meldte  burdj  baS  fogenannte  Staffiniren  entfernt  merDen 
muffen. 

£)aS  fRaffiniren  gefdfjiet)t  getnöfjnlidj  auf  bie  2Beifer 
bafs  man  baS  rotje  Del  mit  @d)tt>efelfäure  beljanbelt,  tneldje 
baS  Del  unüeränbert  läfct,  bie  anberen  Stoffe  aber  jerftört, 
tt>eld)e  fidj  als  foljlige  Waffen  auSfdjeiben  unb  baS  Del 
ftf)txmrj  färben.  —  üRad)bem  fid)  baS  Del  ttrieber  geflärt 
f)at,  mirb  eS  öon  bem  23obenfa|e  abgezogen  unb  burd) 
23et)anbeln  mit  3ßaffer  öon  ber  anfjängenben  ©djtoefelfäure 
befreit.  $e  nadjbem  baS  Sftaffiniren  mef)r  ober  weniger 
forgfältig  ausgeführt  tturb,  enthält  aud)  baS  Del  geringere 
ober  größere  SKengen  frember  (Stoffe.  —  ®tefe  fremben 
Stoffe  finb  eS  aber,  toeldje  bie  gäfjigfeit  ber  Dele,  an  ber 
Suft  rafdf)  einjutrodnen,  beeinträchtigen  fotten,  unb  man 
f)at  bafyer  fcorgefdjlagen,  bie  rof)en  (trodnenben)  Dele  auf 
bie  21rt  ju  raffiniren,  bafc  man  fie  mit  in  Söaffer  gelöften 
©ubfianjen  beljanbelt,  toeld^e  bie  ©igenfdjaft  tjaben,  mit 
ben  oben  genannten  Körpern  (Sßffanjenfcljleim  unb  ^flanjen= 
©ttüeijä)  unlösliche  SSerbinbungen  ju  bilben,  toeldje  fid)  rafd) 
abfd)eiben.  &m  auf  tiefe  Strt  raffinirteS  Seinöt  trodnete 
in  ber  £f)at  fdjon  30  ©tunben,  nadjbem  eS  auf  eine  ©laS^ 
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platte  aufgeftridjen  worben  war,  gu  einer  öoflfommen  fefteu 
SJiaffe  ein.  —  SBtr  werben  nod)  bei  ber  93efpredjung  be* 
Seinöfe§  auf  biefe  wichtige  @rfd)einung  gurüdfommen. 

®a§   Scinöt. 

©a§  Seinöl  flammt  au§  bem  ©amen  ber  Seinpflange 
(Linum  usitatissimum)  unb  wirb  namentlich  in  bett  ge* 
mößigteren  Sänbem  öon  (Suropa  in  bebeuteuben  2Kengen 
gewonnen.  2)te  ©amen  enthalten  über  28  ^ercent  an 
Del,  bod)  finb  twn  tiefen  f)öd)ften£  26  bi§  27  Sßercent 
gerinnbar.  Sie  ©ewinnung  feinen  Seinöle§  finbet  immer 
burdf)  ^reffen  bei  gewöhnlicher  Temperatur  —  falteS 
^reffen  —  ftatt;  burd)  @r^i|en  ber  gepreßten  üüiafje  bi§ 
gegen  ben  ©iebepunft  be§  2ßaffer§  —  luarmeS  treffen  — 
erhält  man  gwar  eine  größere  2lu§beute  an  Del,  wetdje* 
aber  an  Dualität  bem  falt  gepreßten  nadjfte^t. 

^altgeprefeteä  Seinöl  ift  gang  hellgelb,  twn  feljr  ge- 
ringem, aber  gang  eigentümlichem  ©efdjmad  unb  ©erud), 
baZ  warmgepreßte  Del  ßat  eine  triel  bunflere  $arbe,  golb* 
gelb  bi§  bemfteinfarbig,  unb  tritt  bei  biefem  ©erud)  unb 
©efdjmacf  üiel  ftärfer   unb  auf  unangenehme  äßeife  Ijertoor. 

@ute§  Seinöl  muß  immer  IjeHgelb  gefärbt  fein,  wenig 
©erudj  geigen  unb  beim  Stufreiben  auf  eine  @la§platte 
fdjon  nad)  einigen  ©tunben  beim  SBerüfjren  fiebrige  S3e^ 
fd)affenf)eit  geigen. 

Qe  geller  bie  garbe  eine§  girniffe»  ober  Sade£  ift, 
befto  wertvoller  ift  ba§  ^ßrobuct;  mit  gewöhnlichem,  and) 
nod)  fo  hellgelb  gefärbtem  Seinöl  läfct  fid)  inbe{$  lein  färb* 
lofer  girnijs  erhalten.  9#an  ift  jebod)  im  ©tanbe,  baZ 
Seinöl  burd)  üerfdjiebene  Sfttttel  berart  gu  bleiben,  baf$  e* 
fetbft  in  biden  @d)icbten  eine  twHfommen  farblofe,  Waffen 
t)ette  gflüffigfeit  barftetlt. 
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2)a3  33 1  e i d) e n  be§  SeinöteS. 

®a§  SBleidfjen  mit  @i|enbitriot  *  S  ö  jung. 
SRan  bringt  je  10  Kilogramm  be§  ju  bleidjenben  Dele§  in 
glafdjen,  welche  15  Bis  16  Siter  ju  f äffen  üermögen,  unb 
fügt  ju  jeber  Delmenge  4  bi§  5  Siter  einer  Söjung  Don 
©ifentutriol,  tnefdje  au§  100  Kilogramm  ©ifentutriol  unb 
160  Siter  Siegentoaffer  bereitet  ttmrbe.  —  ®ie  gtafc^en 
tnerben  in  einem  gellen  gimmer  f°  aufgeteilt,  ba&  fie 
möglidfjft  lange  ber  (Sinttnrfung  ber  birecten  ©onnenftral)ien 
au§gefe|t  finb.  SKinbeftenS  einmal  im  Sage  tnirb  jebe 
$lafd)e  tüchtig  gefcf)üttelt.  $e  nad)  ber  Temperatur,  be* 
fonberS  aber,  je  nadfjbem  ba%  ©onnenlidjt  fdjtoädier  ober 
Iräftiger  ttrirlen  tonnte,  bauert  e§  bret  bt§  fed)§  Söodjen, 
bi§  ba§  Del  öottfommen  gebleicht  ift.  ®a§  !(are  Del  ttrirb 
üorfid^ttg  öon  ber  ©ifenöitrio^Söfung  abgeg offen  unb  in 
©laSffafdfjen  betuatjrt.  ®ie  @ifent>itriol*2öjung  fann  mehrere 
9Kale  §u  gleichem  Qroedz  öeroenbet  »erben.  SBtrft  fie 
fdfjon  fdjjttmdjer,  fo  öerftärft  man  fie  burdj  Zugabe  t)OU 
1.0  Kilogramm  ©ifenmtriot  auf  100  Siter  gfüjfigfeit. 

SDa§  93teid)eit  mit  ©djtoef elfäure  erfolgt  auf 
ät)ttlidE)e  Sßeife,  toie  eS  bei  bem  fRaffinirert  ber  Dele  im 
Slllgemeinen  auSeinanbergefefct  nmrbe;  man  ttmfcbt  aber 
ba§  Del  abftcfjifid)  nidjt  fo  lange,  bi§  jebe  ©pur  öon 
©djtoefelfäure  beseitigt  ift,  tneif  ^Bleifarben,  bie  mit  einem 
berartigen  Seinöle  bereitet  werben,  Dem  SKadjbunfeln  t)iel 
metjr  SSiberftanb  entgegenfefcen  al§  fold)e,  bie  mit  faure* 
freiem  Dele  angefertigt  finb. 

S5a§  931eid)en  mit  Sleifulfat  (fd&toefelfaureS 
S31eio£t)b).  ®a§  S31eifulfat  ift  ein  meiße^,  untöStidjeä 
^Sulber,  toeld)e§  man  leidet  burd)  $it)ammenbringen  öon 
©cfctoefelfäure   mit   S31eijucferlö)ung    barftellen    fann.    Um 
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ßernöl  mit  biefem  Präparate  ju  bleichen,  t)ertt>enbet  man 
etttm  jtoei  ^ßercent  üon  ber  Delmenge,  verreibt  biefelbe 
anfangs  mit  ganj  toenig  Del  anf  bem  SReibfteine  ju  einer 
innigen  äftifdjung  unb  öerbfinnt  biefe  fdjliefjlid)  §u  einer 
ÜKild),  bie  man  bem  Seinöle  jufefct,  tt)eld)eS  fid)  aud)  in 
biefem  galle  in  belichteten  $lafcf)en  befinben  muft.  —  ®ie 
trübe  fjlüffigfeit  Wärt  fiel)  langfam  ab  unb  man  finbet 
nadj  einigen  SBodjen  baS  Del  gang  geflart  unb  gebleicht; 
bie  fremben  Stoffe,  toeldje  im  Dele  enthalten  toaren,  liegen 
als  jiemltd)  fefte  tjäutige  äftaffe  über  bem  23obenfa£e  t)on 
231eifutfat,  ben  man  fef)r  oft  ju  gleichem  gtoeefe  üertoen* 
ben  !ann. 

©eines  bebeutenben  §anbefStt)ertf)eS  tuegen  tuirb  baS 
Seinöl  Ejäufig  öerfälfdjt;  ein  3ufafe  an  geringeren  Delen 
ift  nur  fdjnriertg  unb  faft  nur  bnrd)  genaue  ®idjtenbeftim* 
mung  ju  ermitteln.  Seichter  ift  eS,  einen  3ufafe  an  SW^* 
l)arj,  ber  gar  nidjt  feiten  üorfommt,  nad^utoeifen.  2J?an 
fdjüttelt  ju  biefem  groeefe  baS  Del  mit  ber  boppeften  SKenge 
t)on  ftarfem  Sßeingeift,  in  toeldjem  fidj  toot)t  bie  §arje, 
ntdjt  aber  baS  Del  auflöfen.  gügt  man  gu  biefer  Söfung 
einige  tropfen  Sleijuderlöfung,  fo  entfielt  bei  ©egemoart 
öon  §arj  fogletdj  ein  ftarfer,  floefig  auSfeljenber  SRieber^ 
fd)fag.  SBIeibt  bie  glüffigfeit  nad)  3ufa£  ber  93teijuder- 
löfung  ffar,  fo  ift  bieS  ein  SBetoetS,  baj3  fein  §arj  in  bem 
Dele  enthalten  ttmr. 

2)aS  öanföl, 
meines  burefy  lalteS  unb  nmrmeS  ^reffen  ber  ipanffamea 
(Cannabis  sativa)  gewonnen  ttrirb,  ift  l)ellgelbfidj  grün, 
bodb  nur  fo  lange  es  frtfdj  ift;  altes  Del  nimmt  eine 
immer  bunllere  gärbung  an,  bie  fdjtiefjlicfj  in  ein  trübes 
Sraun    übergebt.    $m   SIQgemeinen    troefnet    baS    §anfM 
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tDeniger  ftarf  als  baS  Seinöl,  läfit  fid)  aber  ganj  befonberS 
gu  jenen  gtueden,  bei  meldten  fid)  feine  bnnlle  garbe  ttidjt 
als  ^tnbernift  ertoeift,  fe^r  gut  auf  girnift  verarbeiten. 

®aS  Sttoljnöl 

tuirb  in  ganj  bebeutenben  9Kengen  aus  ben  Heuten,  fdjtoarjen 
©amen  ber  gemeinen  3Kof)npfIanje  (Papaver  somniferum) 
gewonnen,  toeldje  fo  reid)  an  Del  finb,  baf$  fie  bavon  bis 
gur  §älfte  üjreS  ©etüidjteS  abzugeben  Vermögen.  2)aS  SMjnöt 
ift  IjeHgelb  gefärbt  unb  ftrirb  feines  angenehmen,  mitben 
©efdjmadeS  tuegen  audE)  f)äufig  als  ©peifeöf  vermenbet.  3n 
ber  2ad=  unb  girnif^abrifation  ttrirb  eS  nur  ju  feinen 
$robucten  Verarbeitet  unb  bient  ben  Sftalern  aud)  als  33er* 
bünnungSmittel  ber  färben. 

©aS  Slujjöl. 
2)iefeS  Del  tnirb  aus  ben  $rüd)ten  beS  gemeinen 
2öalnuf$baumeS  (Juglans  regia)  gewonnen.  SDaS  fqttge* 
preßte  Del  unterfdjeibet  fiel)  namentlich  von  jenem,  tneldjeS 
fpäter  burd)  Slnroenbung  Von  SSärme  gewonnen  ttrirb. 
SaS  erftere  ift  faft  farblos  ober  bodj  nur  ganj  fdjttmd) 
gelbtid)  grün  unb  t)at  im  frifd^en  guftanbe  einen  fefjr 
angenehmen  ©erud)  unb  ©efdjmad;  bem  £id)te  auSgefe|t, 
bleicht  eS  in  furjer  $eit  voüftänbig  aus.  SBarm  ge* 
preftteS  Del  ift  ftarf  gefärbt  unb  burd)  einen  nid)t  an* 
genetjmen  ©efcömad  unb  ©erudfj  ausgezeichnet.  Sftan 
menbet  baljer  jur  ©ettrinnung  biefeS  DeleS  immer  nur 
l)t)braulifd)e  treffen  an,  tteldje  umter  allen  ^reffen  ben 
ftärfften  SDrud  liefern.  ®a  falt  gepreßte  Dele  immer 
einen  fjöfyeren  Sßertf)  t>aben,  fo  fudjt  man  jefct  überhaupt 
burd)  möglicfyft  ftarfe  treffen  ben  l)öd)ften  £)rutf  ju  geben, 
um  bie  tueitauS  größere  Partie  beS  DeleS  auf  faltem  SSege 
ju  gewinnen. 

©.  2Xnbre§.    ßaefe  unb  gfintiffe.  2.  Muff.  2 


18  Stfe  trocfnenbcn  Cele. 

SBegen  feiner  großen  §eHigfeit  roirb  baz  üftufeöl  felir 
gern  51t  ganj  feinen  girnifjen  unb  als  3}erbünnung§mittel 
in  ber  Celmaleret  gebraust. 

Änbere  trodEnenbe  Cele 

ünb  ba*  Sraubenfernöl,  Saumrootlfamenöl,  SürbiSol  u.  f.  tö.f 

meltfje  gegenwärtig  erft  ganj  menig  2(ntuenbung  im  2111* 
gemeinen  gefunben  haben  unb  über  beren  SBeraenbung  tri 
ber  girmf^gabnfatipn  faft  niefite  befannt  geworben.  —  Da 
nun  aber  gerabe  bie  bret  eben  genannten  Cele  in  großen 
Stengen  unb  ju  billigen  greifen  fjerjufteflen  finb,  fo  fjaben 
mir  mit  ifjnen  biesbejüglidje  SBeriudje  angeftelit,  ba  fief 
auf  geeignete  SBeife  bebanbelt,  fefjr  gut  trocfnenbe  girniiie 
liefern.  —  2a  ba*  231eicf)en  bicfcr  Cele  eine  jiemlid)  itnu 
itanblicfie  Arbeit  ift ,  fo  erfcbeint  eS  itnS  jtoecfmäfcig ,  fie 
auf  fotdje  tfirniffe  ju  tierarbeiten,  bei  betten  eine  belle 
Jarbe  nid)t  geforbert  wirb.  5**  5°^Se  &c§  forrmäljrenben 
Steigend  ber  Celpreife  erfdjeint  e§  uns  iebr  mtcbtig,  auf 
btefe  Cele  aufmerffam  ju  macben,  ba  man  burdj  iljre  8fa* 
menbung  in  bie  Sage  üerfefct  ift,  Sßrobttcte  ^weiter  unb 
britter  Dualität  ju  febr  billigen  greifen  in  ben  ©anbei 
jtt  fefeen. 

©anj  befonber»  bürfteu  es  baz  Jraubenfernöl  unb 
ba»  au§  ben  83aumtnollfamen  gewonnene  fein ,  raelcfje  eine 
Derartige  üßertoenbung  julaffen,  ba  ba*  üfrfimateriale ,  bie 
Samen,  für  ben  Weinbauer  unb  ben  93aummollfpinner 
eigentlich  ganj  mertblo*  ift  unb  billig  abgegeben  wirb,  bie 
@eftef)ungefoften  ber  Cele  blo*  nur  in  bem  für  ibre 
©eminnung  bejahten  2Irbeit*lof)ne  befielen. 

Zu  i^erfälfrijuttgen  ber  trocfneitben  Cele. 

2er  fyvhz  §anbelsmertf)  ber  trocfnenben  Cele  verleitet 
daneben,   bie^e  s^robucte  ju  fätfcfjen ;   bie  gälfdjungen  be* 


2)ie  trocfnenben  Dele. 


19 


fielen,  ttne  tüir  fdjon  beim  Seinöl  angeführt  t)aben,  au§ 
einem  3ufafee  öon  §ar3  °^er  *n  einem  3u)ale  e^ne§  nunber 
tnertfjüollen  Dete§  31t  einem  tt>ertf)t>oHeren.  —  Seiber  finb 
[entere  23erfälfd)ungen  ber  großen  2let)nlidjfeit  toegen,  tneldje 
alle  trocfnenben  Defe  in  it)rem  23erf)alten  nnter  einanber 
tjaben,  nur  fef)r  fdjtoierig  nadjtnei^bar.  @s  giebt  jebod) 
einige  Sftittet,  toeldje  eine  93erfälfd)ung  mit  jiemlicfter 
©idjerljeit  ernennen  laffen.  *  @§  finb  biefe  bie  Ermittlung 
be§  fpecififdjen  @etr)id)te§  ober  ber  2)td)te  mittelft  eine§ 
genauen  2lraeometer3  unb  bie  Prüfung  ber  Dele  mit 
©d)tt)efelfäure  unb  mit  ®önig§ttmffer  (einem  ©emifd)  au§ 
©alpeterfäure  unb  ©algfäure  unb  Patron). 

Sßir  laffen  uadjfolgenb  eine  fleine  Tabelle  folgen, 
metcEje  bie  Slnfjalt^unfte  jur  Ermittlung  ber  2)icl)te  ge= 
mät)rt;  es  fei  aber  f)ier  bemerft,  baj3  biefe  ®icf)ten  nur 
für  eine  Temperatur  t>on  15  (Kraben  E.  ridjtig  finb  unb 
bat)er  ba§  ju  unterfucf)enbe  Del  genau  btefen  Sßärmegrab 
fjaben  mujs.  —  Sie  trocfnenben  Dele  jeidinen  fiel)  aud) 
baburd)  befonberg  au§,  baft  fie  erft  bei  fe£)r  nieberen  2em= 
peraturen  erftarren,  unb  tvix  fjaben  bie  Erftarrung^punfte 
be§f)al6  angegeben,  toeit  fie  ebenfalls  aud)  §ur  Prüfung 
eine£  Dele§   auf   feine  8tetul)eit  fcertoenbet   werben  fönnen. 


Marne  be3  Dete3 

£einöl 

Sttufcöi 

SMntöt     .   .   .   . 

§anföl 

IhkinuZ'öi  .    .    .    . 
Xranbenfernöl  .   . 

23aumtt>oIIfamenöl 


3)id)te  bei 
15°  (£. 


tüirb  btcfflüfftg 
bei  —  °  (S 


erftarrt  bei 
— °  (£. 


0,9348 

(0,92611 

\0,9268/ 

/0,9242\ 

1 0,9250/ 

0,9276 

0,9611 

0,9202 

/0,9310\ 

\0,9322/ 


-  Iß 

—  18 

-  18 

—  16 

-  16 

—  15 


-  27 

-  27 

-20 

-  28 

-  17 

-  17 

? 

2* 


20  3Me  trodncnben  Dele. 

23ei  jenen  Delen,  toeldfye  eine  fc^manfenbe  ®icf)te  be* 
filmen,  begeidfjnen  bie  boppeften  (geflammerten)  3a^en  ^e 
äu£erften  ©renken  ber  ©testen,  toeldje  überhaupt  beobachtet 
nmrben. 

®ie  Prüfung  mit  ben  Säuren  ttrirb  auf  biefe  Söeife 
ausgeführt,  bajs  man  eine  gettnffe  SDienge  be§  Dele§  mit 
ber  Säure  auf  einer  tteif$en  Unterlage  (^orjellanfdjale) 
gufammenbringt  unb  bie  $arbenänberung  beobachtet.  ®te 
ßoncentration  unb  bie  Sichte  ber  ©äure  ift  hierbei  öon 
toefentltd&em  ©influffe  auf  bie  2lrt  ber  garbenerftfieinung ; 
totr  öertoenben  immer  eine  ©djroefelfäure  öon  ber  ®id)te 
1,638 ;  ein  ^önig^tüaffer  f  toeldfjeS  gemengt  ift  au§ 
24  35olumen  ©aljfäure  fcon  ber  2)id)te  1,156  unb  1  SSolumen 
©alpeterfäure  öon  ber  ©idjte  1,333  jufammengefe|t ,  bie 
2le|natronlö)"ung  enblitf)  t)at  eine  SDtd^te  bon  1,350.  Stuf 
fünf  SSolumen  Del  fcertoenben  tirir  ein  SSolumen  ber  Säuren 
unb  10  SSotumen  Natronlauge,  toeldje  bem  mit  ®önig§* 
maffer  öerfefcten  Dele  beigefügt  toirb.  —  ©ie  na^fte^enben 
garbenerfd)einungen  treten  nadf)  unferen  SSerfutfjen  immer 
jnrifdjen  4  unb  6  SJiinuten  nad)  bem  ,Sufa£e  &er  ^obe^ 
flüffigfeit  jum  Oele  ein.  3Kan  läfjt  immer  ©äure  auf  baZ 
Del  fallen  unb  beobachtet  bie  an  ber  ©renje  beiber  auf* 
tretenbe  garbenerfdjeinung ;  nad)  fed)S  biZ  fieben  9#inuten 
rüfjrt  man  bie  beiben  gtüffigfeiten  burd)einanber  unb 
beobachtet  toieber  bie  eintretenbe  ^arbenänberung. 

2öir  führen  nadt)fte^enb  einige  groben  an,  tuettfje  ttrir 
mit  felbftgepreftten  Delen  erhalten  £)aben,  unb  empfehlen 
allen  Käufern  t)on  troefnenben  Delen,  fid)  immer  berartige 
fteine  SKengen  öon  unjtüetfelljaft  eckten  Delen  ju  öerfd^affen, 
um  neben  bem  ju  unterfudjenben  £)ele  auef)  ba§  edfjte 
gleichzeitig  prüfen  unb  bie  ^arbenerfdjeinungen  öergleidfjen 
gu  fönnen. 
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•iftame  bc3  Dele§ 


@d)tpefelfänre : mit  -Jfatroniauge: 


£einöl  .  . 
Shifcöl  .  . 
§anföl .  . 
&tcinu3öl 


mirb  mit 


ttnrb  mit  ®ömg3maffer  unb  fpäter 


grün  igelbgrün ;  pomeran5engelb(bleibt  flüffig) 
braun  gelb;  faferig  pomerangengeib. 

bunfelbraun  j  grün;  faferig  hellbraun, 

gelb  gelb;  faferig  rjeürolrj. 


IV. 

iFlüd)ttcje  iFlfif|t0keiten,  tüeldje  in  kr  Äniß- 
ifabrikattmt  Derwenöet  werben. 

SBäfjrenb  man  früher  aufter  ben  troefnenben  Delen 
nur  notf)  ba§  ätljerifdje  Terpentinöl  unö  ben  SSeingeift  in 
ber  gtrniJ353fcibrifatiott  fcertoenbete,  f)at  fidE)  in  ber  neueften 
$eit  bie  Slnja^I  jener  flüchtigen  gfüffigfeiten ,  toelctje  al£ 
2öfung§mittel  für  fcerfdjiebene  §arge  gebraucht  tnerben,  fefyr 
üergröfcert,  unb  eS  fteljt  ju  erttmrten,  ba§  mit  bem  %oxU 
fdjretten  ber  SBiffenfdjaft  bie  Qafy  biefer  ©toffe  nod)  be= 
beutenb  üermefjrt  werben  toirb,  inbem  jeber  rafd)  flüchtige 
Körper,  toelcfyer  §arje  ju  löfen  üermag,  als  SöfungSmtttel 
für  §arje  SInmenbung  finben  lann.  3e  nad)  bem  t)öl)er 
ober  tiefer  liegenben  ©iebepunfte  biefer  glüffigfeiten  troefnen 
bie  girniffe  ober  £ade  üerfdjieben  fdjnell  ein,  unb  finb  nur 
in  biefer  SSejietjung  fdjon  fo  tneit  gelangt,  bafe  wir  ßaefe 
fjerjufteßen  vermögen ,  tDelrfje  mit  fo  flüchtigen  SöfungS* 
mittein  bereitet  finb,  baft  fie  toenige  ©ecunben  nad)  bem 
auftragen  auf  eine  ^fäc^e  fcfjon  erftarrt  finb  unb  in  btn 
meiften  fällen  nodj  mit  einer  minber  flüchtigen  fjlüffigfeit 
gemengt  »erben  muffen,   um  nid)t  §u  rafdt)  ju  üertrodnen. 

SDie  flüchtigen  gfüffigfeiten  tuerben  nidfjt  nur  jur 
Bereitung  getuiffer  Sade  unb  girniffe  benü^t,   fonbem   fie 
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ftnben  aud)  trielfad)  Sfotuenbung,  um  bie  bicfftüffigen  fetten 
Sacfe  entfpretfjenb  öerbünnen  ju  fönnen.  —  @inige  biefer 
Körper  finb  Sftaturprobucte,  bie  meiften  berfelben  gehören 
jebod^  jit  benjenigen  Stoffen,  tüel^e  erft  burdj  getoiffe 
djemifdje  ^ßroceffe  erhalten  toerben.  —  2Bir  toollen  biefe 
glüffigfeiten  in  ber  Reihenfolge  beftfjreiben,  in  melier  fie 
fcon  Sßtdjtigfeit  für  unfere  Qwtde  erfdjeinen. 

2)a§  Terpentinöl. 

5Der  9lame  Del  ift  ein  für  biefen  Stoff  übefgettmtjlter, 
inbem  biefe  glüffigleiten  mit  ben  Delen  nichts  toeiter 
gemein  tjaben,  als  baß  fie  auf  Rapier  einen  burcfyfdjeinenben 
gfecf  f)ert)orbringen,  ber  aber  nadj  einiger  3e^t  lieber  t)er= 
fdjminbet,  inbem  baS  Del  üerbampft.  ®ie  »ät^erifc^en 
Dele«,  ju  benen  baS  Terpentinöl  gehört  unb  benen  ttnr 
aud)  baS  ©rböl  (Sßetroleum),  fottrie  bie  fogenannten  S^eer* 
öle  beizten  fönnen,  befielen  bfoS  aus  ®ot)tenftoff  unb 
SBafferftoff.  —  ©er  Suft  ausgefegt,  öerftüdEjtigen  fie  fiel) 
jutn  Steife,  tljeitS  gießen  fie  aus  berfefben  Sauerftoff  an 
unb  tnerben  biefflüffig  unb  enblidj  feft;  fie  öerl)ar§en.  2)aS 
flüjftge  Terpentinöl  ift  ber  reine  Äof)lettttmfferftoff,  baS  fefte 
©ofopljonium  ift  baS  ooüftänbig  üerljarste  Terpentinöl,  ber 
fjalbtoeidje  Serpentin   ift   baS  äftittetbing    jtüifdjen   beiben. 

®aS  Terpentinöl  fließt  aus  ben  tfyeilraeife  entrinbeten 
Stämmen  ber  gapfenbäume  (Soniferen)  unb  finb  eS  be* 
fonberS  bie  gföljre,  bie  %\§tz  unb  bie  Särdje,  tt)eld)e  jur 
©etoinnung  biefeS  DeleS  bienen.  —  2)aS  tljeitoeife  t>er= 
kargte  Del  toirb  gefammelt  unb  in  ®eftillh>2tpparaten  be* 
ijanbelt,  toobei  baS  unüeränbert  gebliebene  Terpentinöl  über* 
beftiüirt  unb  in  bem  ©eftiüirgefäfte  golopf)onium^ed)  jurücf* 
bleibt.  Surtf)  toieberfjolteS  ©eftitltren,  9iectificiren  genannt, 
tüirb  baS  Terpentinöl  öoHfommert  gereinigt. 
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©§  fteHt  in  ganj  reinem  guftanbe  —  ba§  öfterrei^ 
djifdje  unb  frangöftfdEje  Terpentinöl  finb  öon  ausgezeichneter 
Qualität  —  eine  ttmfferbetle  gtüffigfeit  bar,  bie  einen  nidjt 
unangenehmen,  aber  betäubenben  @erud)  befijjt,  baZ  Sidjt 
fef)r  ftarf  bricht,  eine  ©idjte  gtüifd^en  0,850  unb  0,890  jeigt 
unb  einen  ©iebepunft  t)at,  toeld&er,  jttufdien  160  unb 
180  @rab  liegt.  Xro£  biefeg  tyofjen  ©iebepunfteä  ift  ba§ 
Terpentinöl  fd^on  hd  gemöl)nlicf)er  Temperatur  fetjr  flüchtig, 
mufc  batjer  in  feftüerfdjtoffenen  ^lafdEjert  aufbettmljrt  toerben, 
unb  ift  beim  betreten  eine§  9taume§,  in  meinem  mel 
Terpentinöl  lagert,  ba§  9ftitnet)men  eine§  brennenben  2id)te£ 
§u  fcermeiben,  inbem  ftdj  bie  mit  ben  brennbaren  SDämpfen 
gefdjitmngerte  Suft  an  ber  flamme  unter  ©fplofion  entjünben 
fönnte. 

SBenn  man  Terpentinöl  mit  triel  Suft  in  einem 
großen  ©efäf$e  einfcfylieftt,  fo  toirö  e§  bicfflüfftg,  inbem  e§ 
©auerftoff  aufnimmt,  unb  erlangt  hierbei  aufeerorbentlid) 
fraftige,  bfeidjenbe  SBirfung.  SBir  Ijaben  mit  (Srfolg  ber* 
artige^  Terpentinöl  jum  331eid£)en  t)on  fetten,  trodnenben 
Delen,  mit  benen  e£  \iä)  in  jebem  SSer^ältniffe  mifd)en  läfjt, 
angetuenbet.  —  giir  unfere  Qm&e  ift  bie  nndjtigfte  ©igen* 
fdjaft  be§  2erpentinöfe§  baZ  gro^e  Söfunggüermögen,  tneldje 
e§  für  §arje  befi|t;  e§  vermag  ben  größten  SEfjeil  ber 
§arje  aufjulöfen  unb  Ijutterläfet  biefelben  beim  SSerbampfen. 

S)er  (Sampf)er. 
Dbtt)ot)t  eine  fefte  ©ubftanj,  gehört  ber  föamp^er 
bennod)  aßen  feinen  ©igenfcf)aften  nad)  ju  ben  ätf)eriftf)en 
Delen.  —  ®er  ©ampljer  ftammt  t)on  einem  ju  ben  Sorbeer* 
arten  gehörigen  S3aume,  ber  in  ben  füblidjen  Steifen  tion 
Oftafien  fjeimifdj  ift  unb  in  beffen  §olj  ber  (Sampt)er  al§ 
toeifte,  frt)ftallinifd)e  Sttaffe  abgelagert  ift,  toetdje  fiel)  beim 
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@rf)i£en  üerflüdjtigen  täfjt  nnb  fid)  an  falteten  (Segenftänöen 
lieber  anfefct.  25er  gereinigte  (fnblimirte)  ßampfyer  bilbet 
tuei§ef  frtyftaüinifdje  9Äaffen  üon  atabafterartigem  2ln§fcf)en, 
meldte  einen  eigentümlichen  ftarfcn  @emd}  befitjen,  bei 
151  ©rab  fcfymelgen,  bei  163  ©rab  fieben  nnb  fid)  fefjr 
leidjt  in  äBeingeift,  Sieger,  flüchtigen  nnb  fetten  Delen  auf* 
löfen.  Slnge^ünbet,  brennt  ber  ßamp^er  mit  meiner,  ftarf 
rnfcenber  flamme. 

©a§   ^ßetrolenm   nnb   ber  sße  tr  olenm^Slet^er. 

Seit  ettna  fünfjefyn  Sauren  werben  nngefjenere  SJJengen 
oon  (Srböl  (^ßetrolenm)  an§  ben  bereinigten  Staaten  nadj 
(Snropa  gebracht  nnb  Ijaben  l)ier  aümälig  bie  fetten  Dele 
alz  SMencfttnngSmittel  ganj  öerbröngt.  S)ie  gnfammen* 
fe|nng  nnb  bie  (Sigenfdjaften  be§  ^ßetroIenmS  ftimmen  im 
©anjen  mit  jenen  be§  Terpentinöles  überein;  and)  baZ 
^etrolenm  fcermag  §arje  anfjnlöfen  nnb  biefelben  beim 
Serbampfen  al§  Ueberjng  jn  ^interlaffen.  —  ®er  an^er* 
orbent(id)  billige  $ßrei£,  jn  meinem  je^t  biefer  Körper 
in  ben  §anbel  fommt,  mad)t  baSfelbe  and)  alz  tfjeiltneifen 
@rfa£  für  ba§  bebentenb  tijenere  Sterpentinöl  gut  geeignet; 
nne  an£  nnferen23erfnd)en  E)ert)orget)tf  läßt  fidj  raff irtirt e§ 
s$etrofenm  fet)r  gnt  anftatt  beZ  Terpentinöles  gnm  SSer- 
bünnen  bider,  fetter  ^irniffe  gebrandjen. 

SSeim  fRafftniren  be§  SßetroIenmS  gewinnt  man  me^ 
rere  anfcerort)  entließ  flüchtige  Äo^Ien  waffer* 
ftoffef  tneldje  anSgejei  d)neie  SöfungSmittel 
für  §arje  finb  nnb  barnm  bie  öottfte  Seadjtnng  ber 
girni^gabrilanten  öerbienen.  3m  Jganbel  fommen  biefe 
Stoffe  alz  ttmfferflare,  leidet  bewegliche  glüffigfeiten  nnter 
bem  Tanten  ^erofoten,  $ßetrolenm*2letfjer  nnb  23ensot  (S3en- 
jin)  öor.    2e£tere§  wirb  auä)  in    großen  äftaffen  an§  bem 
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8tein!oE)Ientf)eere  bargefiellt.  £)a  tiefen  glüffigfeiten  ein 
metft  unter  60  ©rab  liegenber  ©iebepunft  jufommt,  fo 
muffen  fie  in  feljr  n>o^Ioerfc£)loffenen  ©efä^en  aufbewahrt 
werben  unb  ift  wegen  if)rer  Srennbarfeit  bie  äufserfte  SSor* 
fidjt  mit  geuer  nottjwenbig.  —  Sie  §arje  löfen  fid)  leicht 
unb  fdjneH  in  btefen  Delen  auf,  bod)  trodnen  bie  Söfungen 
fdfjon  unter  bem  $infel  unb  muffen  bafjer  beim  ©ebraudje 
mit  Petroleum,  Terpentinöl  ober  SBeingeift  üerbünnt  werben. 

SMe   £f)eeröle. 

SDurcf)  bie  trodene  SeftiHation,  ba§  ift  @rf)it$en  organi* 
jdjer  Körper  hü  2uftabfd)luJ3  (wie  §olj,  @tein=  unb  33raun* 
fof)len),  gewinnt  man  bicfe,  meift  fefjr  ftarl  riedjenbe  gflüffig* 
feiten,  bie  unter  bem  tarnen  Stfjeer  be!annt  finb.  3)urd)  SDeftil* 
liren  be£  2t)eere§  erhält  man  au£  biefem  fcerfdjiebene  fefte  unb 
ftüffige  ^ßrobucte,  bie  ebenfalls  au§  Äofjlenwafferftoff^SBer* 
binbungen  befielen  unb  f)auptfäd)lid)  §u  SBeleudjtung^weden 
benutzt  werben.  —  SDie  leidster  flüchtigen  biefer  ^ßrobucte 
finb  flüffig,  taugen  weniger  ^ur  33eleud)tung,  eignen  fid) 
aber  auf  öorjüglidje  äöeife  jum  Söfen  tton  §arjen  unb 
werben  aud)  ju  biefem  gmede  melfad)  üerwenbet.  23egüglid) 
ifjrer  (Sigenfdjaften  gilt  baSfelbe,  wa§  über  ben  Sßetroteum* 
Hetzer  unb  ba§  Senjol  gefagt  Würbe. 

Sftan  unterfdjeibet  im  §anbel  jwifdjen  leisten  unb 
fdjweren  SEljeerölen;  bie  erfteren  berfelben  fyaben  eine 
geringere  £)idjte  unb  einen  niebrigeren  ©iebepunft 
als  bie  lederen  unb  bienen  üorpgSweife  jur  Anfertigung 
flüchtiger  f5irrliffe  un*>  Sade. 

®er  §oljgeift 
ober  3Ket^USlIfo^olf  welcher  bei  ber  trodenen  ©eftitlation 
be£  §olje§    in  reichlicher  3Kenge    gewonnen  wirb,    ift  eine 
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farblofe  glüffigfeit,  tnetdje  einen  ftarfen  ©erudj  unb  giftige 
(Sigenfdjaften  befiel,  bei  66  ©rab  fiebet,  leidjt  entjünblicf) 
i[t  nnb  mit  farblofer  flamme  brennt.  9JJit  bem  Terpentinöle, 
SBeingeift  unb  STfyeerölen  läfet  er  fidj  in  beliebigem  $er= 
tjäftniffe  mifdjen.  —  @r  löft  feljr  leidet  §ar^e  auf  unb 
fann  beider  anftatt  be§  foftfpieligeren  2Seingeifte§  jur  93e= 
reitung  flüchtiger  S^ffe  üertoenbet  toerben,  bk  fd)neHer 
troefnen,  afö  reine  aCBcingctft^fJirniffe.  Sn  (Sngtanb  üer* 
tüenbet  man  fefton  feit  fanger  Qät  3Kett)t)l=2tlfof)ot  enttneber 
rein  ober  mit  anberen  flüchtigen  2öfung§mitteln  gemengt, 
gur  Jperftellung  au§gejeicf)neter  girniffe. 

®er  2ßeingeift, 
2tetl)t)t=2(tfof)ol,  ©piritu§  ober  Sllfofjol  allein  genannt,  ent* 
ftefjt  bei  ber  fogenannten  geiftigen  ©afjrung  be$  Qndex% 
unb  finbet  fidj  in  allen  geiftigen  ©etränfen,  in  S3ier,  2ßein, 
Srannttnein  in  üerbünntem  guftanbe  üor.  3m  reinen  $u* 
ftanbe  ift  er  eine  farblofe,  bünne  ^lüffigfeit,  bereu  Sichte 
bä  0,7939,  bereu  ©iebepunft  bei  78,4  ©rab  liegt  unb 
toeldjer  giftig  tturft.  3n  biefem  (m  äff  erfreien)  guftanbe 
fommt  jebotf)  ber  Sllfo^ol  nidjt  im  §anbel  üor,  fonberu  er 
enthält  immer  geiriffe  Mengen  t)on  SBaffer.  3m  §anbel 
giebt  man  bie  Mengen  reinen  2llfol)ole§,  meldte  in  einer 
gtüffigfeit  enthalten  finb,  nadj  ^ercenten  ober  ©raben  an ; 
ein  90percentiger  ober  90grabiger  Söeingeift  enthält  in 
100  3taumt£)eilen  90  9?aumtf)eile  reinen  2tlfot)ol  unb 
10  9taumtl)eile  SBaffer. 

©er  Sllfo^ol  löft  feljr  leicht  §arje  auf,  bodj  nur 
bann,  toenn  er  nur  tnenig  2Saffer  enthält;  je  ftärfer  ber 
Sllfoljol  ift,  befto  geeigneter  erfd)eint  er  für  bie  groeefe  be£ 
girnifcgabrifanten,  tueldjer  nie  einen  f$toä$eren  SBeingeift 
trmoenben  foH  al§  einen  90percentigen. 


gitnifS'gabrifation  üertoenbet  werben. 
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tute 


£>er  «ßercentgefytlt  tutrb  gewötjnttcf)  »on  ben  ga&rt« 
Tanten  garantirt,  fann  aber  aucf)  burcf)  (Sinjenfen  einer 
SWÜfltgfeitgwage,  be*  fogenannten  SraUea'fäett  2ttfof)oto= 
meter§  (gig.  1),  tci^t  ermittelt  werben.  2>te  SÖcarfe, 
ju  melier  ba§  Snftrumettt  einfinft,  geigt  fo'gteicf)  an, 
üiete  ^ßercente  reinen  2Beingeifte§  in  ber 
glüffigfeit  enthalten  finb. 

$)er  91  e  1 1)  er. 

2Ietf)ttt=2Iett)er,  im  §anbel  (fätfcfjttd)) 

@cb,tüefel=$etf)er  genannt,   wirb  au§  bem 

SSeingeifte  burd)  ©eftitüren  be§felben  mit 

©d)mefeifäure—  bafjer  ber  9<tame  ©d)wefet* 

SCet^er  —  gewonnen  unb  bitbet  eine  burd)* 

bringenb  riedjenbe  unb  betäubenbe  glüffig* 

feit   öon  ber  ©id)te  0,736,    welcbe   fdjon 

bei   34,5    ©rab   fiebet,   fef)r    leicht    ent* 

günbtid)  unb  mit  Sßeingeift  in  alten  3Ser= 

tjältniffen   mifdjbar  ift.    ®er  Steuer   töft 

fefjr   leicht  §arje  auf,    bie   bamit   borge» 

ftettten    girniffe    muffen    aber,    ba   fie    roegen  be§  außer* 

orbexttlicr)    nieberen  ©iebepunfte§    beS    SöfungSmittetö    faft 

momentan  eintroefnen,  ftctS  mit  SBeingeift  öerbünnt  werben. 

®ie  Slettjerbämpfe  fo  wie  jene  be§  SBenjote  unb  ^etroleum= 

ätb,er§  bitben    mit  Suft   ein    ftarf    eEptobirenbe§  ©emeuge, 

bab,er  bei  ber  Sßermenbung  tiefer  Körper  jebe  flamme  forg* 

faltig  fern  ju  galten  ift. 

£>a§  Aceton 
wirb  burd)  troefene  SeftiUation  effigfaurer  ©atje  gewonnen ; 
e§  fteUt    im  reinen  3uftanbe  eine  farblofe,    bünne  glüfiig* 
feit  bor,  weldje  eine  52>tctjte  oon  0,814  befifct  unb  bei  einer 
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Temperatur  öon  56  ©rab  ftebet.  SDaS  Slceton  löft  §arje 
auf,  faun  mit  ben  anberen  SöfungSmitteln  beliebig  gemifd)t 
werben  unb  jur  Söfung  öon  §arjen  bienen.  —  ®a  eS 
feine  anberen  SDtenfie  leiftet  als  bxe  übrigen  SöfungSmittel, 
aber  jiemltdj  f)od)  im  greife  ftefjt,  fo  bürfte  fid)  bie  Sin* 
menbung  beS  StcetonS,  meines  t)on  einigen  Sfjemifem  als 
SöfungSmittel  twrgefdjlageu  würbe,  für  ben  Sßraftifer  weniger 
empfehlen,  inbem  biefem  eine  SJJenge  anberer  SöfungSmittel 
ju  ©ebote  fielen,  wetdje  gleite  ©ienfte  letften. 

S)er  ©djwef elf oljlenftoff  (Alcohol  sulfuris). 
3)urd)  Verbrennen  tum  Äot)Ie  in  ©djwefelbampf  unb 
(Sinleiten  ber  entfteljenben  ®ampfe  in  ein  mit  ®iS  gefülltes 
©efäfc  erfjält  man  btefen  Körper  als  eine  farblofe,  ftarf 
Ud)tbred)enbe  glüffigfeit  Don  eigentümlichem  unangenehmen 
3^etttggerudE)ef  meldte  brennbar  ift,  eine  gro^e  ®id)ie  befi|t, 
unb  ftfjon  bei  43  ©rab  ftebet.  ©einer  großen  gtüdjttgfett 
wegen  mufc  ber  ©d)Wefelfol)lenftoff  unter  SBaffer  aufbewahrt 
werben,  ©eines  billigen  5ßreifeS  unb  feiner  gäf)igfeit  wegen, 
§arje,  Äautfdjuf  u.  f.  w.  fe£)r  leicht  auf^ulöfen,  öerwenbet 
man  il)n  fefyr  Ijäufig  als  öorjüglid&eS  SöfungSmittel  für 
§arje. 

Se  billiger  baS  SöfungSmittel  ju  fielen  fommt,  befto 
billiger  laffen  fid)  offenbar  bk  $ixm\\e  Ijerftellen ;  in  biefer 
§tnjtdjt  erfdjeint  befonberS  ber  @d)Wefelfol)lenftoff  bemer* 
fenSwertt),  ber  je$t  öon  tuelen  gabrifen  in  ganj  reinem 
ßuftanbe  unb  ju  fe^r  nieberen  greifen  in  ben  Jpanbel  ge* 
bradjt  wirb,  SBegen  feines  bebeutenben  SöfungSüermögenS 
für  fette  Dele  eignet  jtdj  biefer  Körper  and)  fet)r  gut  jur 
SDarftellung  berfelben  aus  ben  ^flanjentljeiten.  Unreiner 
@d)Wefelfol)lenftoff  —  baS  ift  foldjer,  welker  nod)  geringe 
SKcngen  öon  mwerbunbenem  ©d)Wefet  in  Söfung   l)ält  — 
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ift  für  bxe  groecfe  ber  Sacf^abrüatton  nid)t  gut  ttertoenbbar, 
inbem  bie  Sacfe  nad)  bem  Sxocfnen  toenig  ©lang  geigen; 
e§  foH  au§  biefem  ©runbe  nur  ganj  reine  SBaare  öer* 
toegbet  tuerben. 


V. 
(tatmt-  unb  Ijarjartnu 

©ummiarten  finb  mtf)t  frtjftallintfdje  Körper,  meiere 
au§  üerfdjiebenen  ^ßflangengattungen  bei  SScrle^ung  ber 
SRinbe  ausfliegen  unb  an  ber  Suft  gu  glafigen  Waffen  er* 
ftarren.  2)a§  befannte  fogenannte  arabifcfye  ©ummi,  toetdjeg 
als  Klebemittel  melfadje  Slntoenbung  ftnbet,  fann  al§  t>or* 
§ügtttf)fter  SKepräfentant  btefer  Körper  bienen.  —  §äuftg 
i(t  baZ  ©ummi  jebod)  mit  anberen  Stoffen,  it>elcf)e  berfelben 
^ßftange  entflammen,  gemengt,  unb  finbet  man  Sttaffen, 
welche  ©ummi,  §arge  unb  garbftoffe,  mitunter  aud)  nod) 
©erbftoff  unb  befonbere  Sßerbinbungen  enthalten.  ®a§  Kirfd)-- 
gummi  ober  Kirfd^arg  ift  ein  berartig  gemifd)ter  Körper, 
äftan  nennt  foldie  äftaffen  ©ummi^arje,  jum  Unterfd)iebe 
t>on  ben  reinen  §argen,  meldte  immer  feft  unb  fjart  finb ; 
al§  23eifpiel  festerer  mag  baZ  ßolopt)onium  bienen.  @8  giebt 
gtoar  aud)  §arge,  tt)etd)e  bei  getoöt)nitd)er  Temperatur  fnetbar 
finb  unb  barum  SBeid^arge  genannt  toerben;  allein  rotr 
muffen  biefe  23ejeid)nung  aU  unnötig  öertoerfen,  inbem 
bie  fogenannten  2Beid)l)ar§e  blo§  §arje  finb,  tüetdje  burd) 
itod^  ant)ängenbe§  ätf)erifd)e§  Del  eine  toetd^e  Sonfiftenj 
^aben.  —  2Jiand)e  SBeidjfjarje  gefjen  gerabeju  in  bie  foge= 
nannten  33alfame  über,    meldte  fjalbflüffig   finb,    unb   biefe 
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SBefdjaffcn^cit  ber  großen  Sftenge  öon  ätfyeriftf)em  Dele  öer* 
banfen,  ba%  fie  enthalten.  Sei  langem  Stegen  an  ber  Suft 
nehmen  biefen  Salfame  allmälig  eine  feftere  Sefcfyaffenfyeit 
an,  nätjern  fitf)  ben  2Beid)t)argen  unb  fcerttmnbetn  fid)  fdjliefc 
lidö  g^nj  in  fefteS  ober  §artf)arj. 

®te  pflanjlidjen  §arge  finben  fidj  entmeber  fdjon  in 
getoiffen  feilen  ber  ^ßftanjen  fertig  gebitbet  öor,  ober  fie 
finb  in  ätljerifdjem  Dete  gelöft  unb  quellen  au§  @infdE)mtten, 
toetdje  man  in  bie  9?inbe  biefer  ^ßflanjen  macfit,  afö  mefyr 
minber  bicfe  SKaffe  Ijeröor,  ober  fie  mengen  fid)  gleichzeitig 
mit  SKildjfäften,  mit  benen  fie  gemehtfdjaftlid)  erhärten,  unb 
büben  bann  bie  ©ummifjarje. 

Unter  ben  europaifdjen  ©emädjfen  finb  e§  namentlich 
bie  t>erfd)iebenen  Sitten  ber  üftabetbäume,  meiere  bie  größte 
Sftenge  öon  §arj  liefern.  3n  ben  STropenlänbem  gieöt  e§ 
jebod)  eine  grofee  ftafyl  öon  ^ftanjenfamilien,  toefd^e  bie 
t>erfd)tebenften  §ar^e  in  erftaunticfyer  Stenge  liefern.  2Btr 
fyaben  fdjon  früher  fjeröorgefyoben,  ba%  mir  in  ©uropa 
t)öd)ft  ttmljrfdjeinKdj  nod)  feljr  fciele  §arje  gar  nidjt  lernten, 
meiere  fid)  gur  Sad^abrifation  tJorgügtid)  eignen  unb  ttmfyr* 
fdjeinlidj  aud)  febon  Ijierju  benüijt  merben. 

üftebft  ben  au§  bem  Sßflangenretdje  ftammenben  §ar= 
jen  toerben  in  ber  2acf*  unb  gftrmfcgfabrifation  nod)  gtoei 
anbere  §ar^e  angemenbet,  toeldje  in  ber  @rbe  gefunbeu 
Serben,  unb  bie  man  aU  foffife  ober  mttteralifdje  §arje 
bejeidjnet,  obtno^l  audj  fie,  ber  Semftein  menigften§  ganj 
beftimmt,  au§  bem  ^ßflan^enreidje  ftammen.  Sei  bem  anberen 
foffilen  §arje,  bem  Straft,  ift  man  BegüglidE)  feines  Ur* 
fprungeg  nod)  nicf)t  im  klaren. 

Unter  ben  §arjen  finb  e§  namentlich  bie  eckten  §art= 
E)ar§e,  befonberg  ba%  Eopalfjarj  unb  ber  Sernftein,  toeldje 
bie  fcfiönften  ^rniffe  Hefern ;  für  gemiffe  gmede  jebod)  finb 
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bie  2Beid)l)arge  unentbehrlich,  tueü  fid)  nur  mit  §üfe  ber^ 
felben  girniffe  fjerftellen  laffen,  tnelc^e  (Sfafticität  genug 
befi^en,  um  Sßtegungen  ber  lacfirten  Körper  gugutaffen,  oljne 
gu  fpringen. 

£>a§  2l§pljalt, 
and)  fdjtnargeS  Srbped),  Subenpetf),  23itumen  u.  f.  tu.  gc* 
nanttt,  finbet  fidE)  an  Dielen  Orten  in  ber  @rbe  gelagert 
ober  auf  Seen  fdjttrimmenb.  S3efannte  gfunborte  finb  g.  23. 
ba§  STobte  SKeer  in  ©tjrien  unb  ber  ^ßedifee  auf  ber  Snfel 
£rinibab.  ©a§  Straft  ftetlt  eine  pedjfdjttmrge  SDiaffe  barr 
meiere  fpröbe  ift  unb  flad^muftfjeligen  23rud)  geigt ;  meiftenS 
verbreitet  e§  einen  unangenehmen  @erud)  nadj  brennenbeu 
Steinfoljlen ,  ber  befonberS  beim  ©TOärmen  hervortritt 
Seim  @rt)i|en  fdjmiljt  ba§  Sföptjalt  leidjt  unter  2Iu£ftof$ung 
bicEer  ftfjtverer  SDämpfe.  Slngegünbet  brennt  e£  mit  fjetter, 
ftarf  ru^enber  flamme  unter  Jpinterfaffung  von  tvenig  2tfdE)e, 
ma§  man  als  ^ßrüfungSmittel  auf  feine  fRetn^ett  anmenbet, 
ba  gefölfd^teS  8fö:pf)altf  tvelcbeS  mit  fdjledjtem  $ed)  vermengt 
ift,  viel  Slfdje  gurücftäftt.  ©aS  StSpfjalt  tnirb  in  neuerer 
3eit  vielfach  gu  öorgüglid^en  elaftifcfyen,  fdjjttmrgen  Sacfen 
angetvenbet  unb  bient  gang  befonberS  gu  Sacfen  für  @ifen= 
maaren. 

S)aS  Sljeer^SUpijalt. 
®aS  Sföjptjalt  barf  ntd)t  mit  einem  djemifdjen  ^robuete 
öerlüed^felt  toerben,  toeldjeS  f)äufig  ,.audj  unter  ber  93e= 
nennung  STspljatt  im  §anbel  vorfornmt;  e§  ift  bieS  baZ 
fogenannte  £f)eer*2lSpf)art,  toeldjeS  bei  ber  ©eftiüation 
ber  Stfjeeröte  gedornten  loirb,  manche  Shuuenbung  mit  bem 
23erg*2t§pl)alte  gemein  fjat  unb  bemfelbeu  auef)  in  vielen 
©ingen  gleidjt. 
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2)  er  33 er n [teilt  (Succinum). 

®er  33ernftein  i[t  baZ  §arj  bottueltltdjer  Söäume, 
roelcge  auf  bem  Sanbe  geftanben  fyaben,  ba§  Ijeutjutage  üon 
ben  ©etoäffern  ber  Oftfee  bebetft  ift.  2)urd)  ©türme  ttrirb 
ber  Söernftein,  beffen  ©id)te  Don  jener  be§  2Baffer§  tuenig 
t>erfcf)teben  ift,  an'i  Sanb  gefdjleubert,  ober  burd)  2lu§* 
baggern  be£  @anbc8  gewonnen,  ©ocf)  toirb  cmd)  23ernftein 
an  einigen  Orten  bergmännifdE)  gegraben. 

©er  SBernftcin  befi|t  eine  gelbe  $arbe,  manche  ©tüde 
finb  ganj  imrdjfidjttg,  anbere  toeifelid)  getoolft  u.  f.  tt>. 
33eim  (Srttmrmen  unb  Reiben  toirb  er  ftarf  eleftriftf),  brennt, 
auf  gliifjenbe  ®ot)ten  getuorfen,  mit  tt»ei§er  flamme  unb 
unter  (Sntmicfelung  eines  ftarfen  @erud)e§.  ©er  Sernftein 
ift  in  größeren  ©tücf en  ein  fet)r  loftbarer  Körper  unb  tuerben 
folcJje  ©tücfe  au§fd)liefeli(f)  ju  ©recpterarbeiten  öenoenbet. 
Sn  ber  2ad*  unb  gimi^^aBrifation  toerben  immer  nur  bie 
©ref)*  unb  geilfpäne,  toeldje  bei  ber  Bearbeitung  größerer 
©tücfe  abfallen,  fcertoenbet.  ©ie  fogenannte  Easura  succini 
ber  ©roguiften  Befielt  au§  berartigen  ©pänen.  Sttan  be= 
jtelje  Sernftein  immer  nur  öon  anerfannt  foliben  §änblern, 
ia  er  nid)t  feiten  berfälfdjt  fcorfommt  unb  bie  SSerfälfcbung, 
tüelc^e  mit  Kopalpulöer  u.  f.  tu.  vorgenommen  tüirb,  nid)t 
leicht  nad)toei§bar  ift.  ©er  Sernftein  löft  fid)  nur  t>er* 
mittelft  einer  getoiffen  S3ef)anblung  in  SöfungSmittetn  unb 
ttjetft  biefe  (Sigenfdjaft  mit  anberen  Jparttjarjen.  2Bir  werben 
fpäter  auf  biefe§  Behalten  gurüdfornmen. 

©a§  Senjoefjarj 

©a§  Sen^oe^arj  ftammt  au§  Slfien,    fommt  au£  8n* 

bien  unb    ben    tnbifdjen  unfein   in  ben  §anbel,  unb  tüirb 

öon  einer  ©t^raj-SIrt  gewonnen.    $m  §anbef  unterfdjeibet 

man  mehrere  ©orten   öon  Senjoe.    ©ie   befte  berfelben  ift 
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bie  Sogenannte  SKanbelbenjoe,  welche  aus  jufammengebacfenen 
meinen  hörnern  befielt,  gtDtfcfjen  benen  eine  bräuntidie 
SJÄafje  eingelagert  ift  unb  beim  ©rtuärmen  einen  angenehmen 
®erud)  öerbreitet ;  bie  jtüeite  ©orte  wirb  S3enjoe  in  ©orten 
genannt;  fie  ^eigt  bie  tüeißen  ©tüde  feltener,  ift  bunfler 
gefärbt  unb  oft  mit  fefjr  taelen  9tinben*  unb  §oljfplittern 
gemengt,  ©ute  Senjoe  mufe  ficf)  in  ftarfem  SBeingeift  faft 
ootlftänbtg  löfen ;  fie  finbet  tüeniger  in  ber  gtrni^^^abri^ 
fation  als  bei  ber  ©arftetlung  beS  ©iegetladeS  Slntnenbung. 

®aS  ©olopfjonium 
ober  gidjtenfjarj  tnirb  befanntlid)  auS  unfereu  Sftabelbäumen 
gewonnen;  ber  jätjflüffige  Serpentin  ift  ber  Sßalfam  biefeS 
§arje§,  beftefjenb  auS  SEerpentinöl  unb  §arj.  —  ®aS  reine 
gfidjtentjarj  (Kolophonium)  ift  üon  ijetlgelber  33ernfteinfarbe, 
glasartig  burd)fid)tig  unb  feljr  fpröbe.  äöeniger  retneS 
gidjtentjarj  tuirb  5ßed}  —  gelbes,  rotfjeS,  fditüarjeS  ^ßed)  — 
genannt.  3n  neuerer  $eit  fommt  ausgezeichnet  fdjöneS,  fefjr 
hellgelbes  gicfytenljarä  aus  Stmerüa  in  ben  §anbel  unb 
eignet  fidö  baSfelbe  t)ortreff(id)  jur  §erftellung  trieler  Sacfe 
unb  fjirtttffe. 

2)aS  Sopalt)ars. 
®aS  aus  ben  £ropenlänbern  ftammenbe  Sopalljarj  er* 
jd)eint  in  fefyr  t)erfdi)iebenen  ©orten  im  §anbel;  getDÖfyntid) 
unterfdjeibet  man  oftinbi[d)en  unb  toeftinbifdjen  Sopal,  obwohl 
man  im  §anbel  eine  fef)r  gro^e  Slnjaf)!  öon  (Sattungen, 
benannt  nadj  ben  Orten,  öon  tneld)en  fie  in  ben  §anbet 
gefegt  toerben,  unterfdjeibet.  Sitte  ßopale  fjaben  eine,  anbereu 
§arjen  gegenüber  fet)r  grofce  §ärte,  einen  fet)r 
f)od)  liegenben  ©djmefspunft  unb  löfen  fid) 
in  ben  ge  tuöt)nlid)en  SöfungSmitteln  ber§arje 

®.  21  n  b  r  e  8.    Sacfe  unb  girniffe.  2.  Slufl.  3 
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nur  f  e  £)  r  fd)  toi  er  ig  auf.  8n  biefen  ©igenfdjaften  näfjert 
ftd)  ber  ßopal  fe^r  bem  Söcrnftcinc,  mit  bem  aud)  mandje 
©orten  nocf)  barin  Uebereinftimmung  geigen,  ba$  fie  aus 
ber  ©rbe  gegraben  tnerben,  tnätjrenb  man  anbere  Don  ben 
Zäunten  fclbft  abnimmt;  ber  gegrabene  ßopal  ift  f)öd)ft 
ttmljrfdjehtKdj  ebenfalls  baZ  ^robuct  auSgeftorbener  Saume. 

Unter  allen  §arjen,  meldte  jur  Bereitung  öon  fetten 
Sacfen  angetüenbet  merben,  ift  ber  ßopal  ba%  toidjtigfte, 
unb  ttrir  galten  e§  baljer  für  angezeigt,  bie  öorjügKd)ften 
©orten  netter  ju  befdE)reiben.  —  8m  Sltlgemeinen  unter* 
fdjeibet  man  jtDci  §auptarten  tton  (Sopal:  garten  unb 
Xü  eichen  ©opal,  bie  ftd)  burd)  bebeutenbe  <gärteunterf Cetebe 
au§jeid)nen;  bie  garten  ©orten  ri|en  ©teinfalj  mit  Seidjtigfeit. 

§arter  (£opal.  Dftinbifd^er  (Sopal.  Bangt-- 
bar*(Eopal.  tiefer  au§  ber  @rbe  gegrabene  ©opal  ftammt 
Don  ber  Dftfüfte  SlfrifaS  unb  bübet  meift  platte,  fdjeifien« 
förmige  ©tüde  öon  ©rbfen*  bi§  §anbgrö^er  toeldje  etit« 
tneber  faft  farblos,  gelb  bi§  bunfelrot^braun  unb  burd)* 
fidjtig  finb.  @r  ift  an  ber  Oberfläche  meift  eigentpmlid) 
margig  unb  fo  Ijart,  baft  er  ficE)  fdjleifen  lafjt.  —  ßopal 
Don  ber  ©terra  Seone  ift  meift  fugel*  ober  tropfen* 
förmig,  bilbet  pdjftenS  nufcgrofje  ©tüde  unb  fommt  an 
§ärte  bem  oftinbifdjen  ßopal  gleid).  —  ©er@abon= 
ßopal  ift  runblidj,  gelb,  in  mandjen  ©tüden  blutrot^ 
getrübt.  —  SD  er  2tngola  =  (Sopal  f)at  bie  größte  Slefjtt* 
lidjfeit  mit  bem  ganjibar^opal,  tbeftel)t  aber  meift  au§ 
fugetförmigen,  ettoaS  abgeplatteten  ©tüden,  bie  faft  immer 
bunfelgolbgelb  gefärbt,  aber  etma§  toeidjer  als  bie  anberen 
©orten  finb. 

Sßeidjer  (Sopal.  SBeftinbif  d)er  ©opal.  Wit 
biefen  tarnen  begeid)net  man  (Sopalforten ,  toeldje  gum 
größten  Steile    öon    ber  SBeftlüfte  Stfrifa'S    unb    nur    in 
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geringen  SKengen  t>on  ©übamerifa  in  ben  §anbel  gebraut 
werben.  ÜJBätjrenb  man  bie  Jansen,  öon  luelcfyen  ber  oft* 
inbifdje  ©opal  ftammt,  gar  nidjt  fennt,  tüetfe  man,  ba%  bie 
amerifaniftfjen  ©orten  Don  t)erfd)teberten  ^ftanjen  au£  ber 
gfamüie  Hyinenaea  fommen.  —  ©er  tneftinbifcfye  ßopat 
bübet  im  allgemeinen  ©lüde  öon  ©rbfen*  bi§  gauftgröfte, 
öon  Sugel*  ober  Sropfengeftalt,  ift  toeife,  burdjfidjtig,  feltener 
nütdjig  getrübt.  (Sr  ift  fo  toeidj,  ba£  er  anf  SBolljeug  ge* 
rieben,  SHmüfcung  geigt. 

©er  ®aurie*©opat  ftammt  öonDamarra  austra- 
lis,  tneldje  auf  üfteufeelanb  Ijetmifdfj  ift,  unb  bilbet  breiten 
klumpen  fcon  über  50  Kilogramm  @ett)idE)tf  toeldje  öon 
fetteren  unb  bmtfferen  ©treifen  burtf)jogen  fittb  unb  aro* 
matijdj  rieben.  Sßäfyrenb  bie  anberen  ©opate  beim  $auen 
fanbariig  werben,  Ijaftet  biefe  ©orte  an  ben  gähnen,  ©er 
Sauric-Sopal  totrb  tnegen  feinet  billigen  5ßrei|e§  gegen* 
tüärtig  fefyr  f)äufig  in  ber  gfirnifcgabrifation  üertoenbet.  — 
©er  9ftanüa  =  ©opal  unb  ber  Sorneo-Sopal  finb 
bem  neufeelänbifdjett  ^robucte  gtemlic^  ätynlidj. 

Jparter  ßopat  ift  gerudj*  unb  gef  djm  acf  Io£; 
nur  bie  meinen  ©orten  rieben  unb  fdjmecfen  aro* 
matifd).  8lm  teid)teften  [oft  fid)  ber  Sopal  in  (Sfyloroform 
imb  abfolutem,  b.  t).  ganj  toafferfreiem  2lIfof)ol  auf,  bod) 
in  teuerem  nur  bann,  toenn  er  borget  inSletfyer  auf* 
gequollen  ift.  3n  SBengol,  Terpentinöl,  ^etroleumatfyer, 
fonft  ausgezeichneten  Söfung^mitteln  für  §arge,  löft  er  ftcfa 
jefyr  fdjtoer.  (Srft  toenn  man  ben  Sopal  einer  tfjeiltneifen 
trocfenen  ©eftiüation  unterjie^t,  löft  er  ficf)  leidster  auf. 

©a§  ©amartjarj 
ftammt  fcon  Damarra  orientalis,  toe!d)e  auf  ben  oftinbifdjeu 
Snfetn  cultitrirt  toirb.    9ftan  getoinnt  ba%  §arj  burdf)  Gin* 


36  (äfammi*  unb  §argarten. 

fdjnitte,  weldje  in  bie  ©tämme  gemalt  werben,  ober  fam* 
inett  bie  freiwillig  auSgeftoffenen  SKaffcn.  ©aS  ©amarfjarg 
bitbet  tropfenförmige  SJiaffen  öon  ber  ©röfte  eines  Weinen 
Styfefö  ober  and)  größere  eiSgapfenäljnlidje  ©lüde,  tpeld^e 
farblos  ober  fefjr  fjeßgelb  gefärbt  unb  glatt  finb.  ©d)on 
bie  §anbwärme  reicht  aus,  um  ©amar  ffebrig  gu  machen, 
unb  burdb  Reiben  mit  bem  Ringer  fdjleift  fidj  ^ßulber  ab. 
93ei  75  @rab  wirb  ©amar  gang  Weid),  bilbet  hü  100 
eine  bidflüffige,  bei  150  ®rab  eine  gang  bünnftüffige 
ÜJZaffe.  Sn  tjeiftem  SBeingeift  ift  er  gang  löSlid).  Sene 
©orte,  welche  als  Daraarra  australis  in  ben  §anbel  fommt, 
ift  $aurie=©opal. 

SDaS  SDamarfjarg  liefert  feljr  fd)öne,  weifte  Sadfirniffe, 
treibe  jebod^  minber  Ijart  unb  bauer^aft  finb  als  bie  mit 
©opal  bereiteten.  —  SBiSweifen  wirb  and)  bem  Sopalfirmffe 
©amarfirnift  jugefe^t,  was  aber  als  eine  SSerfälfdmng  be= 
geidjnet  werben  muft,  ba  Gtopal  einen  t)ö£)eren  §anbelSWertf) 
befifct  at§  ©amarl)arg. 

2)aS  (Slemil)arg 
ftammt  fcon  93äumen  aus  ber  gamitie  ber  Burseraceae, 
unb  toirb  in  Slmerifa,  Dftinbien  unb  auf  Manila  gewonnen. 
©aS  ©femi  bilbet  entweber  einen  fet)r  biden,  gelbtidj=weiften 
93alfam  tum  ftarfem  aromatifdjen  ©erud)  unb  ©efdjmad, 
wie  baS  9Kanita=@lemi,  ober  fefte  plattenförmige  SKaffen, 
wie  baS  me^ifanifdje  (Slemi,  welkes  einen  mujd)eligen 
SBrndj  üon  fd)Wad)  gelber  garbe  geigt,  an  ber  Suft  mild)* 
weift  wirb  unb  ftdj  mit  einem  weiften  ®rt)ftaHmel)le  übergießt. 
©aS  ©lemiljarg  ift  als  ein  UebergangSttrobuct  gu  be- 
tradjten;  man  finbet  in  bemfelben  nebft  gwei  oerfd)iebenen 
§argen,  öon  benen  baS  eine  in  faltem,  baS  anbere  in  fjeiftem 
äöeingeift   löSlid)   ift,   nod)   wedjfelnbe  Mengen   üon  ätfye* 
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rifdjem  Del.  ©a§  ©(emi^arj  mirb  fettener  für  fid)  auf 
fjirniffe  verarbeitet,  too^t  aber  bient  e§  als  häufiger  3ufal 
gu  t>erfd)iebenen  3:irniffenr  inbem  e§  biefen  bie  (Sigenfdjaft 
benimmt,  beim  ©rodnen  fpröbe  ju  tuerben  unb  ju  fpringen. 

©ie  ©utta*^erdja, 
üon  einem  oftinbifd)en  Saume,  Inosandra  Gutta,  ftammenb, 
ift  fein  §arj  in  bem  ©inne,  toie  bie  eben  befangenen, 
fonbem  eine  bem  Sautfdmf  fcertnanbte  ©ubftanj,  toeldje  au§ 
in  ben  Saum  gemalten  @infd)mtten  ausfliegt  unb  an  ber 
Suft  erwartet  ©ie  ©utta*Sßerd)a  be£  §anbel§  bilbet  bräun* 
lidje,  jätye,  biStueilen  faferige  9Jiaffen,  toeldje  bei  ettua 
60  @rab  üoHfommen  plaftifd)  werben  unb  bei  120  ©rab 
fdjmeljen,  8n  ©d)tnefelfol)lenftoff  unb  (Sf)loroform,  fottrie 
in  ^ßetroleumätfjer  löft  fid)  bie  ©utta^erdja  leidet  unb 
unterbleibt  nad)  bem  Serbunfien  be£  2öfung§mittel§  al§  ein 
tnafferbidjter  Ueberjug. 

©er  ftautfd&uf, 
geberfyarj,  Gummi  elasticum,  ift  ber  eingebidte  äftild)* 
faft  fcerfdjiebener,  in  ben  ©ropenlänbern  f)eimifd)er  Säume, 
finbet  fid)  jebod)  audj,  freiließ  in  für  bk  Qnbuftrie  nidjt 
benutzbaren  SJJengen,  in  unferen  europäifdjen  SBolfämifdj* 
arten.  @r  bilbet  eine  au§  ®ol)lenftoff  unb  SBafferftoff  ju= 
fammengefe^te  jälje,  ijödjft  elaftifdje  9ttaffe,  toelcfje  fidj  in 
ben  meiften  ber  bekannten  SöfungSmittel  nur  jum  Steile 
löft,  ttmtjrenb  ber  fReft  ftarf  aufquillt  unb  fid)  am  leid)- 
teften  in  ben  flüchtigen  ^ßrobueten  auflöft,  toelc^e  man  bei 
ber  trodenen  ©eftillation  be£  ®autfd)uf§  felbft  getninnt. 
©er  S?aut|d)uf  ift  in  neuerer  3e^  3um  Sroecfe  feer  §eri 
ftellung  tnafferbidjter  griffe  Wr  triftig  geworben. 

9ttan  unterfdjeibet   im  §anbel    neben   bem   gemeinen 
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Sautf d^uf  audb  nocfy  bm  tmlfanifirten  unb  bat  §artfautfd)uf . 
2)er  öulfantfirte  Sautfdjuf  i[t  öon  grauer  garbe,  wirb 
burdj  23ef)anbeln  be§  gewöhnlichen  ®autfdjuf£  mit©d)Wefel 
gewonnen  unb  ift  für  bie  gwetfe  ber  2ad>  unb 
fjirnifc*  gabrtf  ation  ntdjt  üerwenöbar.  ®er 
§artfautfdjuf  wirb  ebenfalls  burdj  d)emijtf)e  23earbei= 
tung  be§  $autfrf)uf£  gewonnen;  er  bilbet  fyarte  SRaffen  üon 
fdjwatjer  garbe,  welche  einigermaßen  bem  SBüffel^orne 
gleiten  (bie  Sautfd^uffämmc  befielen  au§  berfclbcn)  unb 
läßt  fidj  jur  ©arftellung  einiger  fetjr  wichtiger  Sacfe  öer* 
wenben. 

S)er  SMaftij 
fotnmt  t)auptfäd)litf)  öon  ber  Snfel  ßfjioä  in  ben  §anbel, 
wo  er  au§  (£infd}nitten  in  bie  Stämme  öon  Pistacia  len- 
tiscus  gewonnen  wirb,  unb  bilbet  runblitf)e,  erbfengrofee 
Waffen  t)on  gelblicher  garbe,  aromatifdiem  ©efdjmacfe  unb 
(beim  @rf)ij}en)  angenehmem  (Serutf).  SDer  SDiafttg  löft  ficf) 
in  faltem  2Beingeift  jum  Steile,  üollftänbig  jebotf)  in 
fodjenbem  Sllfoljol.  3n  neuerer  geit  lommt  neben  bem 
djiotifdjen  aud)  ein  afö  23ombat)=9ftaftiE  au§  Dftinbien 
ftammenbe§  §arj  im  §anbel  üor,  welkes  in  feinen  ©igen- 
jdjaften  einige  2Xet)nIid^feit  mit  bem  äftaftij  befiijt. 

©er  ©anbarac 
quiüt  au§  ber  9tinbe  einer  in  Sftorbafrifa  tjeimifdjen  Stj* 
preffenart  Callitris  quadrivalvis  unb  bitbä  ttjränenförmige 
Waffen  öon  weingelber  hi%  brauner  garbe.  @r  fd^mitgt  bti 
136  ©rab  unter  (Sntwicfelung  eine§  aromatifdjen  ©eruc^e»; 
in  SSeingeift  ift  er  nur  tfyeilweife  lösltdj.  2)er  fogenannte 
beutfdje  ©anbarac  ift  in  feinen  ©tgenfdjaften  öon  bem 
edjten  gang  t>erfd)ieben  unb  befielt  au§  bem  §arje  be£ 
2ßad)l)o{berftraud)e§  (Juniperus  communis). 
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2)er  ©djeltad, 
richtiger  ©l)etl4ad,  b.  i.  ©djalenlad  genannt,  fliegt  in  golge 
ber  burd)  eine  ©d)ilblau§art  an  ben  Steften  geroiffer  oft= 
inbijcfyer  23äume  gemachten  Verlegungen  au§,  nnb  erwartet 
gleichzeitig  mit  einem  fd)ön  rotten  garbftoff,  melden  man 
als  Lack-dye  =  gärbelatf,  bezeichnet.  SDa*  Don  bem 
$arbftoffe  getrennte  §arg  ift  ©djellad,  ber  in  mehreren 
©orten  im  Jpanbet  öorfommt,  meldje  je  natf)  ber  garbe  als 
Subinfd)ellad,  blonber  ©diellad  u.  f.  xo.  bejeidjnet  werben. 
Ser  ©djellad  ift  im  Stilgemeinen  fjellgelb  bi§  brann  ober 
rotljbraun,  unb  löft  fiel)  giemlid^  leidet  in  ftarfem  2llfol)ol; 
bie  Söfung  bilbet  einen  fefjr  häufig  angemenbeten  girni|3, 
bie  fogenannte  £ifc£)lerpolitur. 

©urcö  23el)anbeln  ber  Söjung  öon  ©cfyellad  mit 
Änodjenfotjfe  ober  burd)  33ef)anbeln  mit  einer  Stjtorfalf* 
(Ölung  läJBt  fiel)  ©djellad  üollftänbig  ju  meinen,  fetbe= 
artig  glänjenben  Sftaf Jen  bl eichen.  ®a  ber  ge* 
bleichte  ©djeflad  ungetoöfjnlid)  fjod}  im  greife  ftel)t,  fo 
werben  Diele  gabrifanten  e§  üorjietjen,  bie  Steigung  felbft 
öorgunefjmen. 

®a§  95teid)en  mit  ßtjlorfatt  9ftan  bereitet 
ftd)  juüor  eine  Söfung  öon  1  Kilogramm  ßtjtorfatf  in 
1  Kilogramm  Söaffer  unb  üerfe|t  bk)e  fo  lange  mit  ©oba* 
löfung,  al§  nod)  ein  5Jlieberfc£)Iag  entfielt.  £)ie  ffar  abge^ 
goffeue  gfüffigfeit  toirb  ju  10  Sitern  meingeiftiger  ©djeltad* 
löfung  gefügt  unb  gerüttelt,  vorauf  man  ba*  ©an^e  fo 
lange  fielen  läßt,  bis  man  an  ber  garbe  ber  fjlüfftgfeit 
bie  eingetretene  23leid)ung  erfennt;  biefelbe  erfolgt  in  einem 
3eitraume  tum  einer  l)aI6en  bi£  einer  gangen  ©tunbe  unb 
gel)t  unter  ©tntoirfung  öon  birectem  ©onnenlidjte  rafdfjer 
öor  fiel)  als  im  jerftreuten  Sichte.  Qu  kr  gebleichten  gliif* 
ftgfeit,    meldte   in  einen  geräumigen  ©teinjeugtopf   ober  in 
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ein  emaillirteS  ©efäf;  gegoffen  toirb,  fejjt  man  fo  lange 
©aljfäure,  als  fiel}  nod)  §arj  au^fd^eibet.  SBegen  ber  ftarfen 
(Stjlor^ntmicfetung,  bie  Sterbet  eintritt,  foH  ber  ©äurejufafc 
im  freien  gefd)e^en.  S)a£  auf  ,gufa§  &er  ©äure  heraus* 
faßenbe  §arj  ift  nur.mefjr  gang  fdjtoadE)  gelb  gefärbt  unb 
giebt  an  SBaffer  in  ber  ®od)l)i|e  bie  legten  Stefte  be§  garb= 
ftoffeS  ab.  gür  bie  gtoecfe  ber  girnifcgabrifanten  ift  e§ 
felbftDerftänblid)  ganj  überflüffig,  ben  gebleichten  ©dfjeHacf 
in  jene  toeifjen,  ©eibenftrafynen  oft  täufd^enb  ä^nlid)e  gorm 
ju  bringen,  in  toeldfjer  er  im  §anbel  Dorfommt. 

2)er  Serpentin 
ftammt  Don  ben  S^abelbäumen  ($öljre,  gfidjte,  Särdtje)  unb 
ift,  tote  fdfjon  ernmfjnt,  ein  ättittelprobuct  jttnfdjen  bem 
Serpentinöle  unb  bem  gicl)tent)ar;$e.  3m  §anbel  unterfdjeibet 
man  Diele  ©orten  be§felben  nadj  feiner  $arbe  unb  SMd* 
flüffigfeit.  Sine  Don  ber  £ärtf)e  ftammenbe  honiggelbe  unb 
fefjr  jäl)flüffige  ©orte  Don  nidjt  unangenehmem  ©erneue,  ift 
ber  Denetianifd)e  Serpentin. 

SBegen  feiner  Ijalbftüffigen  SBefdfjaffenfjett  toirb  aud) 
ber  Serpentin  §ur  SSerminberung  ber  ©pröbigfeit  getoiffer 
Sacfe  unb  girniffe  angetoenbet. 

£)a§  2öacl)§ 
ift  ba§  belannte  ^rotmct  ber  Sienen.  Sm  §anbel  unter* 
fdjetbet  man  baZ  rtatiirltc&e  ober  gelbe  2Sacl)§  unb  ba§  ge* 
bleichte  ober  treibe  2Batf)§;  nur  teuere  ©orte  finbet  $ur 
Bereitung  einiger  girniffe  Slntoenbung  (es  fei  benn,  bafr 
man  getoiffe  fogenannte  gupobenlacfe,  ju  benen  aud)  gelbes 
SBadjS  Bcnfifet  toirb,  aud)  gu  ben  $irniffen  jaulen  toiU). 
S)a§  2öact)§  löft  fid)  in  fod&enbem  SBeingeift  nur  jum  Steile, 
gang   aber  in  Steuer,   Serpentinöl,   SSenjin  unb  ©djmefel* 
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fo^Ienftoff.  ©a§  im  §anbet  Vorfommenbe  2öad)£  wirb 
Ijäufig  mit  einem  bem  ^flanjenreidje  entftammenöen  Körper, 
bem  fogenannten  jjapanifd^en  2öad)§,  arg  Verfätfdjt. 

2)a§  ßerefin. 
Unter   bem    tarnen  Serefin   ober   fünftlidjeS   2ßad)S 
fommt  eine  wadj§ät)nlid)  ausfefyenbe  SRaffe  in  bm  §anbel, 
weldje  man  ju  gufcbobenlacfen  Verwenben  fann;  in  djemifdjer 
S3ejtel)ung  f)at  e»  mit  bem  Sßadjfe  nid)t§  gemein. 

®a§  Paraffin, 
eine  im  Speere  enthaltene  ©ubftanj,  welche  in  reinem  $u^ 
ftanbe  eine  weifje,  tote  Slfabafter  au£fef)enbe  SERaffe  bilbet, 
bie  gegenwärtig  ijäufig  jn  ßerjen  verarbeitet  wirb,  bient 
gur  §erftetlung  einiger  Sacfe  unb  jugleid)  ba^u,  beren  ©pro* 
bigfeit  ju  verringern. 


VI. 
Die  JFarbfloffe. 

©ie  garbftoffe  fjaben  in  ber  Sacf*  unb  girnij^abri* 
fation  infofern  33ebeutung,  als  fie  gur  §erVorbringung 
gewiffer  garbentöne  mancher  ©orten  benutzt  werben  unb 
bei  gewiffen  girniffen  eine  beftimmte  garbe  verlangt  wirb, 
wie  bie§  j.  23.  bei  bem  fogenannten  93ergoIber*girnif3  ber 
3fall  ift,  ber  immer  von  t)od)gelber  garbe  verlangt  wirb. 
Sie  für  unfere  gwecfe  angewenbeten  garbftoffe  follen  be* 
fonberS  §wei  (Sigenfdjaften  befugen,  wenn  fie  wertvoll  fein 
follen:    fie  follen  burc^fidjtig  fein  unb  grofte  93eftönbigfeit 
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am   Sidjte   befiijen.    —    3fn  erfterer  23egiel)üng  beliebigen  1 

bie    in    unferer  $eit    fo    beliebt    geworbenen   2lnitiufarben  1 

außerorbentlid) ;  in  teuerer  finb  bte  älteren  garben,  obtuol)l  j 

ben    2tnilinfarben   fe^r    an    ©djönfjeit    nad)ftef)enb,    tiefen  | 
DorjUjielen. 

Sie  SInilinf arben 
toerben  au§  bem  ©teinfofyfenttjeer  im  ©roßen  fabrikmäßig  1 
bargefteöt,   nnb   finb   in   allen  Nuancen   unb  gfarfientönen  3 
im  Raubet  ju  Ijaben.     gfirniffe,  tocldien  Anilinfarben  guge*  j 
fe|i  morben   finb  ,   geigen   prächtige  garben'-förfdjeinungen,  j 
namentlich  bann,    roenn  fie  auf  einen  Untergrunb  t>on  Sfte* 
laß  aufgetragen  finb;    mx   erinnern   bie§begüglid)   nur  an 
bie  aufjerorbentlia)  frönen,  metallgttingenben  färben,  toeldje 
jene  Zinnfolien  geigen,  bereu  man  fidj  gum  (Sinttricfeln  feiner 
©fjocotabe    u.  f.  tu.   bebient,     ober    mit    toeldjen  glafd)en; 
fapfeln  überwogen  toerben.  Seiber  geigen  biefe  fdöönen^arben, 
tuie  ermähnt,  nur  geringe  §altbarfeit. 

Sie  ßurcuma, 
im  ®roguenf)anbe{  Eadix  cnrcumae,  fommt  in  gtoei  ©or* 
ten  öor ;  bie  erfte  Curcuma  longa  bilbet  fingerlange,  ge* 
gtieberte  ©tücfe  oon  33leiftiftftärfe,  bereu  Steuftereä  gelblid)* 
grau  unb  geringelt  au§fief)t,  tocitjrenb  fie  im  Innern  bunfel 
orangegelb  unb  fjargtg  begaffen  ift.  Sie  groeite  ©orte,  Uc 
Curcuma  rotunda,  bilbet  Knollen  t)on  ber  ©röjse  einer 
sJiuf3  unb  ftimmt  in  it)ren  @igenfd)aften  mit  ber  Curcuma 
longa  überein.  2113  befte  SBaare  gilt  bie  djinefifdje  ©urcuma, 
nädjft  i£)r  bie  japanefifdje ;  bie  minbefte  ©orte  ift  33arba* 
boe^ßurcuma.  Ser  garbftoff  ber  Surcuma  ift  in  SBeingeift 
leidet  tö§lid)  unb  öon  E)odt)geIber  garbe,  befi|t  aber  nur  eine 
öerflältnißmcifeig  geringe  §altbarfeit  am  Sidjte. 
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£>a3  £)rad)enbfut, 
Sanguis  draconis,  ift  ein  §arj  öon  tief  bunfelrottjer  garbe, 
n)eld)e§  öon  t>erfd)iebenen  Dracaena=9lrten,  bie  fämmtlid)  in 
ben  STropenlänbern  fjeimifdj  finb,  fomie  au£  mehreren  an= 
beren  ^ßflanjen  gewonnen  tuirt).  S)a§  SDradjenblut  fommt 
im  §anbet  cntmeber  in  gorm  t>on  fleinen  Äugeln  ober  in 
Stangen  öon  etma  3  ©m.  Sänge  öor  —  in  beiben  fallen 
in  Slätter  getuidelt  —  ober  and)  in  unregelmäßigen,  ge= 
floffen  auSjeljenben  SRaffen.  3m  §anbel  unterfdjeibet  man 
oiele  ©orten  biefer  Sßaare,  befonberg  aber  oft*  unb  meft* 
inbifc^e^  unb  afrifanifdjeä  SDradjenblut. 

S)a§  ©radjenblut  ift  bunfelblutrotf)  gefärbt,  nur  an 
ben  Tanten,  ober  in  feljr  bünnen  ©tüden,  rotf)  burd)fd)et* 
nenb,  auf  hcn  23rud)ftädjen  ftarf  glänjenb.  @§  läßt  ftd) 
leidet  verreiben  unb  giebt  beim  @rt)i£en  einen  bem  be§ 
©toraj  ätjnfidjen  ©erud)  öon  fidj;  ba§>  Sßuloer  ift  öon 
brennenb  carminrottjer  $arbe.  Qm  §anbel  toirb  e§  ftarf 
oerfälfdjt,  ja  e§  fommen  fogar  unter  bem  üftamen  2)radjen* 
blut  ^ßrobucte  öor,  meiere  au»  ©ummi,  ba§  mit  ©anbei* 
Ijoljtinctur  gefärbt  mürbe,  befielen.  @d)te3  ©radjenblut  an 
einer  marmen  ©lagtafel  geftrid)en,  giebt  einen  ©trid),  met* 
djer  einem  Slutftreifen  fefyr  äfjnlid)  ift,  mag  M  gefälfdjter 
2Baare  nid)t  eintritt. 

S)a§  ©ummigutt. 
2)a£  ©ummigutt  ift  ein  fogenannte*  ©ummiljarj  unb 
befielt  au£  ©ummi,  §arj  unb  einem  fjodjgelben  garbftoffe. 
^m  §anbel  fommt  e£  in  fet)r  oerfd)iebenen  formen,  at§ 
9tö^ren*,  Äudjen*  unb  33roden  *  ©ummigutt  ttor.  £)a£ 
©ummigutt  beftetjt  au*  bem  eingelochten  9#ild)fafte  öer* 
fdjiebener  33äume  au£  ber  gamilie  ber  ©uttiferen.  ®ie 
©lüde   finb   im  SlHgemeinen    gelb  ober  braungelb,    an  ber 
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Oberfläche  mit  einem  grünlichen  Pulver  überbedt,  unb  finb 
nur  in  ganj  bünnen  Splittern  ettoaZ  burdjfcfyeinenb. 

2IIfot)oI  löft  ba§  ©ummigutt  nur  jum  Steile,  2letf)er 
jebodö  voflftänbig  auf;  mit  SBaffer  bilbet  e§  eine  ©mutfion, 
b.  I).  ba§  §arj  tnirb  öon  ben  gelöften  (Stoffen  in  ber  £jlüf* 
figfeit  fdjtoebenb  erhalten.  Sn  ber  girnifcgabrifation  ift 
biefer  Körper  fefjr  tt>id)tig,  inbem  er  §ur  Bereitung  be§  fo* 
genannten  @olblade§,  eine§  girniffe§,  ber  jum  Ueberjietjen 
ber  2öafd}golbraf)men  benutzt  ttrirb,  bient. 

S)er  Snbigo. 
©iefer  pradjtüoße  blaue  garbftoff,  toeldjer  einer  ber 
beftänbigften  ift,  bie  nrir  überhaupt  fennen,  ftammt  von  ber 
in  Qnbien  Ijeimifdjen,  aber  audf}  in  anberen  troptfcEjen  Säu- 
bern cultivirten  Snbigopf  lange  Anil  indigofera,  au§  ber  er 
burdj  einen  eigentümlichen  dfjemifdjen  Sßroceft  abgefd)ieben 
lotrb.  ®ie  ^aufleute  unterfdjeiben  eine  grofte  Slnjat)!  von 
©orten,  auf  bereu  nätjere  23efd)reibung  mir  f)ier  nid)t  ein* 
gef)en  lönnen.  Söian  faufe  immer  nur  Subtgo  in  ©tücfen, 
toeit  ba%  gepulverte  $robuct  oft  mit  anberen  blauen  garb* 
ftoffen  ftar!  verfälfdjt  ift,  unb  ad)te  befonber§  auf  ein 
$ennjeid)en,  tueld)e§  ftets  eine  gute  Qualität  ber  äöaare 
anzeigt,  nämlid)  barauf,  ba$  bk  bunlelblauen  ©tücfe  nad) 
einer  getoiffen  Stiftung  angefeljen,  einen  frönen  metalli* 
fdjen  fiupferfdjintmer  geigen,  ber  befonber§  ftar!  hervortritt, 
toenn  man  burdE)  Reiben  mit  bem  Fingernagel  bie  ^lädEje 
glättet,  ©er  Snbigo  ift  al§  foldjer  nid^t  in  eine  Iö8lid)e 
gorm  ju  bringen,  in  ber  er  fid)  einem  girnift  ober  Sad 
beimifcfyen  tiefte  ;tt>enn  man  aud)  ben  auf  baZ  feinfte  gepulverten 
Snbigo  mit  einem  gftrnifj  ober  Sad  verreibt,  fo  erhält  man 
eine  blaue,  gut  becfenbe  Malerfarbe,  aber  fein  burdjfidjtiges 
^ßrobuct.  (Sin  burd)  Snbigo  gefärbter,  burd)fid)tiger,  blauer 
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2acf  obergtrnifj  fann  nur  erhalten  merbeu,  tüenn  mau  ben 
fogenanntcn  Snbigo^Sarmin  anmenbet. 

8nbigo*©armin  toirb  auf  fofgenbe  SBeife  barge^ 
ftetlt:  2ftan  pulüert  Snbigo  auf  ba%  feinfte,  trocfnet  ba§ 
s$ult)er  in  einem  geräumigen  ©taSgefäfc  bei  einer  STempe* 
ralur  üon  ettna  110  ©rab  burcö  mehrere  ©tunben,  unb 
übergießt  ba§  ^ßulöer  mit  raudjenber  @d)tüefet)äure,  bafe 
e§  baöon  gerabe  überbeut  ift.  @3  finbet  eine  ftarfe  Stuf^ 
bläfjung  ber  SDiaffe  ftatt  unb  man  unterftüjjt  bk  ©umrir* 
fung  ber  ©djtoefelfäure  burdj  Umrühren.  Sftatf)  24  ©tunben 
üerbünnt  man  bie  gtüffigfeit  mit  ber  jefynfadjen  Sßaffer* 
menge,  läßt  abfitjen  unb  giefet  t)on  bem  SSobenfat^e  ah.  Sie 
Söfung  nrirb  fo  lange  mit  ^otafdje  toer[e|t,  als  nod)  ein 
Stufbraufen  erfolgt,  unb  ber  entftetjenbe  bunfelblaue  23oben^ 
fafe  auf  ,3iegelfteine  geftrirfjen,  tno  man  iljn  au§trocfnen 
läfet.  Söenu  man  Uttnt^  mit  8nbigo*(Sarmin  färben  null,  fo 
tnirb  leitetet  auf  bem  9tobfteine  mit  gfirnifc  abgerieben, 
allmälig  fo  triet  gftrmfj  ^ugefe^t,  baf$  eine  ftüffige  üDiaffe 
entfielt  unb  biefe  mit  bem  fRefte  be§  gimiffe»  öerrü^rt. 

®er  ®ienrufj. 
®iefe§  ^ßrobuct  ift  befanntlid)  fefjr  fein  üertf)eilter 
Sot)Ienftoff,  ber  fidj  beim  SSerbrennen  fcon  §arj  unb  fetten 
Oelen  in  ©eftalt  fdjnmrjer  glocfen  augfdjetbet,  benen  nod) 
organifdje  SBerbinbungen  beigemengt  finb.  ©uter  ®ienruj3 
unb  überhaupt  jebe  Stu^gattung  fott  eine  feine,  mit  fettem 
Oele  leicht  öerreibbare  Sftaffe  liefern  unb  öon  rein  fdjttmrjer 
garbe  fein.  9tuf3,  ber  bei  ju  nieberer  Temperatur  bereitet 
mürbe,  E)at  meiftenS  einen  bräunlichen  garbenton;  foldjer, 
metdjer  ju  fefjr  ert)i|t  ttmrbe,  geigt  eine  matt  fdjtnarje 
garbe  unb  lörntge  23efdjaffenf)eit,  meldte  ba§  9ftifd)en  mit 
girnift  fe^r  erfdjttert. 
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2)  er  ®örnerlacf 
ift  ein  bem  ©djeUacf  feljr  üertnanbteä  ^ßrobuet.  203te  er* 
toäfynt,  fließt  mit  bem  ©cfrellad:  au§  getoiffen  Säumen  in 
$o(ge  ber  23erfe£ung  burd)  bie  SacJfc^ilblau^  aud)  ein 
rotier  garbftoff  au§;  §arj  unb  äaä  umljüöen  t)äufig  ba§ 
SEfyier  mit  einem  Ueberjuge,  Dem  ©todlad,  öon  toetd)em 
ba§  ©arg  burd)  ©rtnärmen  gemonnen  tnirb,  txmfjrenb  bie 
jurücfbleibenbe  Sftaffe  ber  2f)ierlörper  ben  ®ömerlad  bilbet. 
®er  Sörnerlad  muß  compacte  Sftaffen  öon  bunfelrotfjer 
^arbe  bilben.  3iußer  biefem  Sörnerlarf  gewinnt  man  ben 
eigentlichen  garbftoff  Sad^btye^arblad  burd)  2lu§fod)en  mit 
SBaffcr  unb  frettuiQigeS  ©introdnenlaffen  ber  glüffigfeit. 
©uter  £ad=  bt)e  fjat  eine  brennenbrot^e  garbe,  welche  jener 
ber  &od)eniße  feljr  nafje  lommt. 

S)er  ©afran 
befielt  au§  ben  Farben  ber  ju  ben  $ri§arten  gehörigen 
©afranpftanje  Crocus  sativus,  tnetdje  befonber§  in  Defter^ 
reidj  unb  granfreid)  eulttDtrt  toirb.  —  S)er  ©afran  ent* 
Ijätt  neben  einem  ät^erifd^ett  Oele  aud)  einen  fef)r  frönen 
rotfygelben  garbftoff.  9^ur  pt  E)äuftg  wirb  ber  ©afran 
wegen  feiner  großen  Softbarfeit  mit  anberen  ^ftanjen* 
tfjeiten  toerfälfd)t,  tfjetfö  aud)  ber  garbftoff  gum  größten 
Steile  ausgesogen  unb  bk  ttueber  getrodneten  Steile 
ueuerbingS  in  ben  §anbel  gebraut.  —  2)a  man  jefct 
öietc  $arbftoffe  fennt,  tneld)e  ben  ©afran^arbftoff  gang 
gut  ju  erfe^en  vermögen,  aber  tuet  billiger  fjerjuftellen  finb 
afö  biefer,  fo  mirb  gegenwärtig  nur  mefjr  wenig  ©afran 
in  ber  girmfc^abrifation  angewenbet. 

2)a§  ©atttatljolj, 
Lignum    santali    rubrum    ober    roti)e§    ©antalfiolj,    aud) 
©anbc^olj    genannt,   ftammt   fcon  Pterocarpus  santalinus 
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unb  enthält  im  ©egenfatje  gu  bem  fräßen  unb  gelben 
©antalfyotje  einen  fdjönen  rotten  garbftoff.  ©£  fommt  im 
§anbel  in  großen  ©tfjeitern  öor,  bie  außen  brauurotf), 
innen  aber  fdjön  roll)  gefärbt  finb.  $)a§  in  ©pänen  im 
§anbel  borfommenbe  ©antalljolj  tft  f)äufig  mit  anberen 
§öljem  öerfälfcfjt. 


Stußer  ben  f)ier  aufgejagten  garbftoffen  fönnen  nod) 
Diele  anbere  au§  bem  ^ftanjenreidje  ftammenbe  jum  garben 
üon  Satfen  unb  5^rn^en  öemenbet  tnerben.  23efonber§ 
gilt  bieg  t)on  Sffieingeift*3firntffen,  ba  fidj  bk  meiften  biefer 
garbftoffe  in  SBetngetft  löfen,  tnäfjrenb  mandje  üon  tf)neu 
in  fetten  Delen  untöSlidj  finb.  —  2Bir  fjaben  f)ier  nur  bie 
nnd)tigften  biefer  garbftoffe  befd)rieben,  freit  bie  anberen 
einerfeit§  feltener  angefrenbet  frerben  unb  fitf)  aud)  mit 
§ilfe  ber  angegebenen  erforberücben  gaüeS  burd)  ent^ 
fpred)enbe§  SKifcfjen  bk  öerfdfjicbenen  garben  tjerftellen 
laffen. 


VIL 
Die  djemifdjen  JJroimcie* 

©efriffe  SKetatfoerbinbungen  befi^en  bie  gäljigfeit,  bk 
(Sigenfdjaft  ber  trocfnenben  Dele,  in  bünnen  @d)icf)ten  ber 
Suft  bargeboten,  in  einer  gefriffen  geit  untö§lid£)  gu  frer= 
ben,  in  fo  bebeutenbem  ©rabe  ju  erljöljen,  baß  ba§  Xrocfnen 
in  öerfjältm&mäfjtg  fef)r  lurjer  3e^  erfolgt.  Die   Bereitung 
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ber  eigentlichen  fetten  nnb  fdjnell  trocfnenben  ^irniffe,  ber 
fogenannten  ©iccatiöe,  beruht  ja  ganj  auf  einer  entfpre* 
djenben  S5ef)anb(ung  ber  trocfnenben  Dele  mit  gegriffen 
50?etallt)erbinbungen. 

2Bir  fennen  befonberS  brei  äftetalle,  beren  Serbin* 
bungen  fid)  ganj  öorjüglidj  jur  ^Bereitung  öon  gimiffen 
eignen,  unb  gtt>ar  finb  biefe  baS  231  ei,  baS  Mangan 
unb  in  befdjränfterem  Sttafte  baS  3  in  f. 

Sie  SBleitievfitnlMttgetu 

Sie  SBIeiglätte. 

S)tc  am  fyäufigften  in  ber  girnif^gabrifation  ange* 
roenbete  Sleioerbinbung  ift  baS  23teio£tyb,  im  §anbel  aud) 
Söleiglätte,  ©lätte  unb  nad)  ber  gelleren  ober  bunlteren  garbe 
©über*  ober  ©olbglätte  genannt.  £)aS  23leio£t)b  Pb  0 
entfielt,  toenn  man  SBlei  bei  Suftjutritt  ert)i|t,  toobei  fidj 
befanntlicf)  auf  ber  Dberftädje  beS  2ttetalleS  eine  §aut 
bilbet,  bie  fidj  nacf)  öem  SBegjie^en  ber  erften  rafdj  burd) 
eine  neue  erfe|t,  unb  fo  fort,  bis  alles  231ei  in  Djtjb  oer- 
manbelt  ift.  ©ie  ©lättc  tturb  bei  ber  ©etoinnung  beS 
©ilberS  aus  filberfjattigem  SSfet  als  Sftebenprobuct  im 
©roften  gewonnen  unb  burd)  2ftaf)ten  unb  ©glömmen  üon 
medjanifd)  beigemifdjten  SBIeilörndjen  befreit. 

Sie  reine  23leiglätte  ift  ein  gelbes,  batb  geller,  balb 
bunüer  gefärbtes  ^ßulüer,  metcfteS  in  ftarfer  Siotfjglutt) 
fdjmifjt  unb  beimSrfalten  gu  einer  fdjuppig  frtjftaüinifdjen 
üftaffe  erftarrt. 

Sie  SKennige, 
Minium,    ift   ebenfalls    ein  Djtjb  beS  23leieS,  toeldjeS  aber 
mefjr  ©auerftoff    enthält    als    baS    getoöfynlidje   23feio£t)bf 
inbem  feine  gufammenfetjung  fotgenbe  ift:  Pb3  04.  Ä 
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Sie  SRennige  nrirb  im  ©roften  auf  bie  äöeife  bar= 
gefteöt,  baft  man  SBIeiglätte  bei  Suftjutritt  üorftdjtig  bis 
nalje  ju  ifjrem  ©djmeljpunft  erfyifct,  o£)ne  jebod)  bie  §i£e 
bis  gum  ©djmeljen  ber  [©tätte  fteigen  ju  laffcn.  ®aS 
SBIciojr^b  nimmt  nod)  ©auerftoff  aus  ber  Suft  auf  utib  t>er= 
nmnbelt  ftd)  aUmälig  in  ein  eigentljümlid)  rotl}  gefärbtem 
—  mennigrot^  —  $uloer,  tneldjeS  aud)  als  SKalerfarbe, 
fomie  ju  einem  fe^r  bauerfjaften  Sitt  für  ©aS=  unb  SBaffer* 
lettungen  benutzt  nrirb. 

©er  SHeijucfer 
ober  baS  93 1  e  i  a  c  e  t  a  t  ift  ein  ttmfferfjell  frt)ftaflifirteS  ©alj, 
tüel(i)e§  burd)  Slupfen  t>on  SBIeiglätte  in  (Sffig  unb  @in^ 
bantpfen  ber  Söfung  gewonnen  wirb.  ®ie  SrtyftaQe  beS 
Sölei^uderS  fdjmeden  füfc  —  baljer  ber  -Jtame  —  ijinter^er 
aber  ttribertid)  metaltifd),  finb  tüte  alle  SBIeitoerfiinbungen 
giftig  unb  überjietjen  ficE)  an  ber  Suft  mit  einem  meinen 
^ulüer  —  fie  öernrittem.  SSeim  Stuflöfen  üon  SBleijuder  in 
SBoffer  fann  es  öorfommen,  ba$  ein  Sfjeil  beS  ©atjeS 
nidjt  gelöft  nrirb  unb  bie  gflüffigfeit  milbig  trübe  erfdjeint. 
@S  f)at  fid)  in  biefem  galle  unlöSlidieS  (bafifdjeS)  Slei* 
acetat  gebilbet;  burd)  3ufa|  e*ner  Meinen  SKenge  Don 
CSffig  ju  ber  glüffigfeit  unb  ©rtüörmen  berfelben  finbet 
in  furjer  $eit  öollftänbige  Söfung  ftatt. 

©er  331ei  =  @fjig, 
beffen  man  fid)  aud)  biStteiten  in  unferem  $abrifationS= 
gtoeige  bebient,  entfielt  baburd),  ba$  man  S3teiojt)b  (©lätte) 
in  einer  SBleijucfertöfung  auflöft.  Man  getagt  am  jtned* 
mäfeigften  bie  in  einen  bidjten  Seinenbeutel  eingefdjloffene 
©lätte  in  bie  Söfung  tin  unb  erfpart  fid)  auf  biefe  2Irt 
baS  fonft   fetjr   oftmals   ju   ttrieberfjolenbe  Umfdjüttetn  ber 

(S.  8lnbre§.   Satfe  unb  gtmiffe.  2.  Stuft,  4 
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glüffigfeit.  2>ie  SBIeijucferlöfung  nimmt  nodj  fetjr  reicE)IicE> 
23Ieio£t)b  auf  unb  ttertoanbett  ftdj  hierbei  in  Iö8Kd)e§, 
baftfd)eS  33Ietacetat  —  S51et@ffig.  Sie  Söjiung  mufc  in 
luftbidjt  öerf  d^lof  f  enen  ^lafdjen  aufbewahrt  werben, 
weil  burd)  ben  $of)lenfäuregef)att  ber  Suft  in  berfelben  fo* 
gleich  eine  Trübung  burd)  ausgefällte^  baftfdjeS  33Ieicar* 
bonat  (23IeiweifO  entfielen  würbe. 

5>iad)tt)eile   ber  SBleiöerbinbungen. 

©ie  SBteiüerbinbungen  liefern  jwar  ©iccatiüe,  weldje 
in  S3ejug  auf  ba%  STrocfnen  nid^ts  ju  wünfdjen  übrig 
laffen,  benen  aber  eine  fefjr  unangenehme  Sigenfdjaft  an* 
tjaftet.  ®a$  331  ei  f)at  nämlid)  ein  ungemein 
großes  SSeftreben,  fidj  mit  ©djwefet  gu  Ser- 
bin ben;  ba§  entftefyenbe  ©d)Wefelbtei  ift  aber  tieffdjwarj 
gefärbt.  8n  ber  Suft  unferer  Sßoljnräume  finben  fidj  aber 
immer  Meine  Mengen  öon  ©djwefetwafferftoff  öor,  meldte 
au§  Aborten  unb  SDüngergruben  entwidett  werben;  felbft 
bie  menfd)tid)e  §aut  fd)eibet  Weine  Sftengen  biefer  Serbin* 
bung  au§.  —  (Sin  mit  Jptlfe  eine§  23(eipräparate3  f)erge= 
fteHter  girnife  wirb  baljer  an  ber  Suft  balb  ©djwefel- 
mafferftoff  aufnehmen  unb  fidj  buniler  färben.  ÜKan 
er!ennt  biefe  35eränberung  leidet  an  ber  23erfd)iebenl)eit  im 
SfaSfeljen  jwifdjen  einem  mit  berartigem  girnife  frifd)  f)er= 
geftellten  weisen  Slnftridje  unb  einem  fotdjen,  weldjer  mit 
bemfetben  fjfirnif}  unb  färben  öor  einigen  SKonaten  gemacht 
mürbe;  wätjrenb  erfterer  rein  toeijs  erfdjeint,  Ijat  teuerer 
einen  gelblichen  Son  angenommen,  inbem  fidj  bie  in  bem 
gimifs  enthaltenen  Söleiöerbinbungen  tfjeilweife  in  ©djwefet* 
blei  umgewanbett  fyaben. 

Sftodj  nachteiliger  wirft  ein  mit  Jpilfe  öon  231ei* 
Präparaten  fjergeftellter  girnifj,  wenn  e§  fid)  barum  tjanbelt, 
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benfelben  mit  öerfdjiebenen  Malerfarben  angutuenben.  — 
©inige  fetjr  tnidjtige  SKalerfarben  beftefjenauS 
©d)tuef  eltterbinbungen,  fo  j.  23.  baS  ©abmiumgelb 
aus  ©d)tt>efel=(£abmium,  ber  3intl0^er  au§  ©djmefelqued^ 
filber  u.  f.  tu.  2öirb  nun  burd)  eine  fotdje  garbe  unmittel* 
bar  eine  ©djmefetoerbinbung  in  ben  ^irni^  gebraut,  fo 
erfolgt  in  furger  $eit  eine  2Bed)feltoirfung  gnnfdjen  bem 
931eigef)alte  beS  girniffeS  unb  bem  ©d)mefelmetall  ber  ^arbe, 
unb  gtoar  berart,  bafc  in  allen  gälten  f  dt) tD ar§e§  ©dEjtpe* 
fei  biet  gebilbet  toxxb,  tooburd)  bie  garbe  %e  ©d)önl)eit 
unb  ifjren  ©lang  einbüßt  unb  in  furger  Qdt  wie  beraubt 
ausfielt. 

äftan  tnar  baljer  feit  Saugern  beftrebtf  bie  931eit)er^ 
binbungen  fotnofjt  aus  ber  fJftrnifK  als  aucb  aus  ber 
garben^abrifation  ju  üerbannen  unb  geeignete  ffirfafcmittel 
für  biefelben  ju  f neben. 

Sn  Sejug  auf  bie  Sad*  unb  ^irnif^gabrifation  ift 
man  gu  fefjr  günftigen  ©rgebniffen  gelangt  unb  vermag 
girniffe  tjerjuftellen,  toeldje  gänjttd)  bleifrei  finb  unb  fid) 
burd)  t)orjüglid)e  Qualität  auszeichnen,  üftamentlid)  finb  eS 
bie  SRangan^röparate,  meldte  ficE)  üortreffltdj  als  @rfa| 
ber  SSleiüerbinbungen  erttuefen  tjaben. 

S)te  2ftangan  =  2Serbinbungen. 
©aS  Mangan  ift  ein  SKetaH,  meines  in  feinen 
®igenfd)aften  große  3tef)ttlid)fett  mit  bem  ©tfen  befifct  unb 
in  ber  Sftatur,  namentlich  in  bem  Sftinerale  SBrauttftein  ju 
finben  ift.  ©S  ift  eine  große  Steige  bon  3Äangcm*33erbin* 
bungen,  tueld^e  gur  SBenüfcung  in  ber  girnif^abrifation 
empfohlen  ttmrben;  nebft  bem  natürlid)  (als  93raunftein) 
t)orlommenben  9Wangan=©upero£t)be  öertnenbet  man  aud) 
9Jtangan=D£t)bu{f)t)brat,    9Kangan^DEt)but,    9Kangan=Dj:t)b^ 
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Ijtjbrat,  üKattgan*DEl)b,  Kaliumpermanganat  (übermangan^ 
faureS  Kali)  unb  gang  befonberS  ba%  2Kangan*23orat 
ober  ba§  borfaure  $0iangan  =  Dft)buI. 

2)a§  $ftot)materiale  gur  Bereitung  ber  äRcmgan*äJer* 
binbnngen  liefert  ber  SSraunftein,  ober  falls  man  e§  bor* 
gief)t,  biefen  Körper  nidjt  gu  üermenben,  ba§  im  §anbel 
gang  rein  fcorfommenbe  fdjtoefelfaure  3ttangan*D}:t)but  ober 
ber  9ftangan=23itriol.  —  ®er  3Wangan*S5itrioI  bilbet  fdjöne, 
rofenrotl)  gefärbte  unb  in  Söaffer  löSltdje  KrtyftaHe. 

Um  ben  93raunftein  in  Söfung  gu  bringen,  erbarmt 
man  iljn  in  einem  ©teingeug*  ober  ©laSgefafce  mit  rofjer 
©atgfäure,  in  toeldjer  er  fidj  unter  ©ntoicfelung  bebeutenber 
SKengen  üon  ßljlor  auflöft  —  3n  jenen  hätten,  in  tneldjen 
man  für  biefeS  ßljlor  eine  paffenbe  23ertnenbung  finbet, 
g.  93.  gum  23Ieidjen  öon  ©djeHacf,  empfiehlt  e§  fid),  auf 
biefe  SQBeife  gu  arbeiten;  fonft  ift  e§  toeit  bequemer,  ben 
3ftangan*23itriol  gu  benü|en,  ba  ba%  ßf)lor  feine§  unange* 
nehmen  ©erudjeS  toegen  fetjr  läftig  tuirb. 

2)a§  2Jiangan-£)£t)bult)t)brat  unb  3Jiangan= 
D£tybut 
toirb  bargefietlt,  inbem  man  gu  einer  Söfung  fcon  äftangan^ 
Sßitriol  in  SQBaffer  Kalilauge  fefct,  ben  entftefjenben  loeifjlicf)* 
grauen  SWeberfdjlag  auf  einem  gilter  fammelt,  mit  SÖaffer 
afyt*  bis  gefjnmal  auSttmfdfjt  unb  trocfnet.  25ie£  muJ3  aber 
bei  Suftabf  djlujs  gefdjefjen,  inbem  ba§  SKangan^Dj^bul 
fetjr  begierig  ©auerftoff  aus  ber  Suft  aufnimmt  unb  ftd) 
ljie^bet  in  9Jiangan*£)£t)b  üerttmnbelt,  ttm§  man  an  bem 
SBrauntnerben  be§  9Weber|djlage§  erfennt.  2ftan  toenbet 
ba^er  fettener  2Rangan*£)j:t)bul  als  fotdjeS  an,  fonbern 
mad)t  e£  erft  getoöfjnlicf)  au§  einer  Sßerbinbung  in  bem 
Momente  frei,    in    toeldjem  e§  auf   ba§  Del    rcirfen    foff. 
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Stuf  weldje  Sßeife  bieg  gefd)ie£)t,  wirb  noct)  fpäier  erörtert 
werben. 

£)a§  9JUngan*DEt)bf)t)brat  unb  3Kang  an^D  jt)b 
wirb  bargeftellt,  inbem  man  fitf)  3ftangan=DEtjbuIf)t)brat  auf 
bte  vorangegebene  Sßeife  bereitet,  ben  Sftieberfcfylag  aber  an 
ber  ßuft  eintrocfnen  läfct,  Wo  er  ftd)  burtf)  @auerftoff= 
aufnähme  in  9Kangan=Dj:t)bl)t)brat  Verwanbett,  au§  welchem 
man  burd)  gefinbeS  ©rfjitjen  ba§  Söaffer  Vertreiben  fann 
unb  fo  2Rangan^Djt|b  erhält.  2)e3  reine  3Rangan*£)j:l}b 
ift  ein  buttfelbrauneS,  weid)e£  unb   abfärbenbeS  Pulver. 

£)  a  £  Mangan  ^©uperotyb 
wirb  in  einfacfjfter  gvrm  als  fein  gepulverter  23raunftein 
angewenbet.  Sftan  laufe  leinen  gepulverten  Sßraunftein, 
fonbern  nur  SSaare  in  ©tüden;  baZ  im  §anbel  öorfom* 
menbe  Pulver  ift  oft  fetjr  ftarl  mit  fremben  ©ubftan^en 
verunreinigt. 

®a§  ^aüum  =  s$ermanganat 
ober  übermanganfaure  ®aü  ift  ein  in  fdjönen,  bunfelrotfjen 
ÄrtyftaKen,  bie  ftd)  in  SBaffer  mit  violetter  garbe  auftöfen, 
im  §anbel  vorfommenbeS  @alj,  Weld)e§  burd)  (Sdjmeljen 
von  S3raunftein  mit  ©alpeter  gewonnen  wirb.  ®a§  Valium* 
Sßermattgattat  giebt  fe  fjr  leidet  ©auerftoff  ah  unb 
wirft  bemnadj  als  fräftigeS  DjftjbattonSmittel. 

®a£  äftanganborat 
ober    borfaure    Mangan  -DjVbul    ift  unter  allen    in    ber 
girnifcgfabrifation  vorlommenben  Sftangan^räparaten  baZ 
widjtigfte.     @§    fommt    gegenwärtig    fdfjon    im    äRaterial* 
waarenf)anbel  vor,    aber  ju  fo  f)oi)en  greifen,   ba%  e§  fefyr 
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3U  empfehlen  ift,  biefe^  ©alj  fe!6ft  ju  Beretten.  2)aS  93er- 
fahren  ift  ettoaS  t>erfdE)iebenf  je  nad)bem  man  SBraunftcin 
ober  3Äangcm*33itriol  als  SluSgangSpunft  ttmljlt. 

Sftanganborat  aus  SBraunftcin  nrirb  auf  bie 
SQBeife  ermatten,  bafj  man  legieren  burdE)  ®ocf)en  mit  @alj= 
fäure  Iöftf  bie  Söfung  in  einer  5ßorjeüanfc^ate  einbampft, 
bis  fie  nur  mef)r  toenig  fauer  erfdjeint,  unb  it)r  eine  Sluf* 
löfung  öon  ©oba  in  SBaffer  in  flehten  Partien  jufügt. 
9iadj  $ufa|  ^er  ctften  Partien  ber  ©obalöfung  entfielt 
ein  Stufbraufen  ber  glüffigfeit  unb  nrirb  ber  SJtieberfdjlag 
fogleid)  tnieber  gelöft;  bte^  bauert,  fo  lange  nod)  freie 
©äure  öorfjanben  ift.  Söenn  ber  üftieberfäjlag  autf)  bei 
ftarfem  Umrühren  mdjt  metjr  gelöft  ttrirb,  fo  giebt  man 
nur  meljr  fetjr  öorfidf)ttg  ©obalöfung  ju,  unb  t)äft  bamit 
gaitj  inne,  toenn  ber  in  einer  ^ßrobe  ber  $lüffigfeit  ent* 
ftefjenbe  Sftieberfdjlag  ganj  toeifc  erfdjeütt  ,  toaS  barauf 
beutet,  baft  bie  glüffigfeit  fein  @ifenojt)b  meljr  enthält.  — 
@ine  Beimengung  öon  @  i  f  e  n  o  £  t)  b  toürbebaS 
SKanganborat  braun  färben.  ®ie  öon  ©ifenojljb 
befreite  glüffigfeit  nrirb  filtrirt  unb  iljr  fo  lange  öon  einer 
Ijeiften  33orajlöfuug  jugefejjt,  als  nod)  ein  toeifter  lieber- 
fdjlag  entfielt.  ®iefer  Jtieberfdjlag,  toeldjer  aus  reinem 
3Kanganborat  entfielt,  nrirb  abfiitrirt  unb  fo  lange  mit 
l)eij3em  SSaffer  auSgetoafcfjen,  bis  ein  Stopfen  beS  2Bafd)= 
Gaffers,  auf  einem  Ufjrglafe  öerbatnpft,  feinen  merffidjen 
Stücfftcmb  Ijütterläfjt.  SJJan  bebecft  fobann  ben  SEri<£)ter, 
melier  baS  ©als  enttjalt,  mit  giltrirpapier  unb  trocfnet 
baS  Sftanganborat. 

ÜÄanganborat  aus  3Äangan*S3ttriol  ttrirb 
auf  bie  SBeife  bereitet,  bafc  man  einen  £t)eit  beS  ©aljeS 
in  geljn  feilen  beftißixtem  SBaffer  töft,  öorficbtStjalber  bie 
Söjung   mit   etttrnS   ©oba  auf   bie   ©egenttmrt   öon  ©ifen 
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prüft   (bei    2Ibtnefenf)eit  be^felben    ift  ber  9^teberfd^Iag  rein 
toeifj,    fonft  grünlidt)  ober  geibttd))   unb   unmittelbar  burd) 
«Sufafc  öon  fyeifter  SBorajlöfung   bie  JBtlbung  öon  9ttangan=  - 
borat  betnirft. 

©3  ift  nidjt  blo§  baZ  fdjöne  2tu§fel)en  be§  $räpa=  ■ 
tateS,  toeltf)e§  uns  öeranlafet,  ju  empfehlen,  bei  ber  3)<nv 
ftellung  be§felben  barauf  ju  achten,  ba£  ba§  Präparat 
ööllig  frei  öon  Stfen  fei;  toie  un§  öielfeitige  (Srfalj* 
rung  gelehrt  fjat,  tturft  ein  ©ifengefjalt  be§  9Kanganborat§ 
baburd)  fefjr  nadjtfjeilig,  bafc  ein  mit  einem  folgen  3ttan= 
ganborat  bargeftellter  girnift  nur  l  a  n  g  f  a  m  trocfnet, 
ttmfjrenb  ber  mit  bem  reinen  Präparate  bargefteHte  ficf) 
burdj  ein  ungemein  fd)netle§  ©introcfnen  auszeichnet 

Sin!ojt)b 

tmrb  in  neuerer  $eit  ebenfalls  jur  2)arfteHung  öon  fetten 
girniffen  benü|t.  @§  entfielt  burd)  SSerbrennen  öon  Sinf 
an  ber  Suft  unb  bilbet  ein  bfenbenb  tneifteS  5ßulöer.  ©a£ 
in  ben  ginffjütten  bereitete  ginftneif;  ift  3infoj:t)b  ü°k 
£)o^er  fRetntiett  unb  fann  unmittelbar  gur  girnifcgabrifation 
angetnenbet  tnerben. 


SBir  Ijaben  im  SSorftetjenben  bie  ttridjtigften  djemifdjen 
Präparate  befcf>riebenf  meldte  in  ber  girmfcgfabrifation 
Stntoenbung  finben;  öon  folgen  Präparaten,  tneldje  feltener 
gebraust  werben  unb  in  genügenb  reinem  guftanbe  im 
§anbel  öorfommen,  tnie  3.  23.  ba£  ju  bem  fogenannten 
SSfaulacf  benutzte  SSerlinerblau  (bie  reinen  ©orten  beSfelben 
fjeifcen  aud)  ^ariferblau),  merben  tnir  hei  ber  Slb^anblung 
ber  betreffenben  girnifsgattungen  baZ  Sftöfjige  anführen. 


5ie  gfttfirtfiaftott  ber  ^ixniffc  unb 
Jacfie  int  gSefonberen. 

VIIL 

%as  t Öfen,  Höpten  im)  B^fltütren  (Sdjmel^en) 
kr  %mt. 

Sie  SÖJe^rjaf)!  ber  §arje  löft  fid)  oljne  befonbere 
S(^tüterig!eiten  in  ben  betreffenben  Söfung§mitteln  auf, 
t>orau§gefe|t,  baf$  fie  fein  gegittert  unb  baZ  ,3ufammen* 
bacfen  be§  ^ßulöerä  burd)  einen  einfachen  Shmftgriff  üer= 
tjinbert  tnirb.  2)ie  Beiben  prteften  §arje  jebod),  roelc&e 
mir  fennen,  nämlid)  ber  SSemftein  unb  ber  (Sopat,  bebürfen 
einer  ganj  befonberen  SSorb  ereitung  ,  um  fie  in 
lö§üd)e  gorm  ju  Bringen,  deines  ber  befannten  Söfung^ 
mittel  löft  biefe  Beiben  §ar§e  unter  getnöf)nlidjen  SSer^ält^ 
niffen  fcollftänbig  auf;  fo  Bleibt  j.  83.  ber  ©opat  in 
faltem  SBeingeift  fo  giemlid)  ganj  ungeänbert,  ttmf)renb  er 
felBft  in  fod)enbem  SÖBeingeifte  nur  ju  einer  gäljen,  elafti* 
feiert  Straffe  aufquillt,  fid)  aBer  aud)  nid)t  löft. 

$a§  Sofett  öev  f><n*se. 

Qrnn  größten  Steile  nrirb  ba§>  ©opal^ar§  burd)  ein 
anbauer nbe§  Höften  löglid),  immer  aber  bleibt  nodj 
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eine  getöiffe  DJienge  be3  §ar$e§  jurücf,  tueltfje  autf)  ben 
nrirffamften  SöjungSmitteln  ttuberftefjt.  ©anj  in  lösliche 
gorm  läßt  ficE)  fotnofjl  ©opat  afö  SBernftein  nur  burdb  eine 
partielle,  trocfene  ©eftxllation  —  unrichtig  afö 
»©cfjmeljen«  be^eidjnet  —  bringen.  93ei  ben  übrigen  §arjen 
genügt  getnöfynlid}  Sßulöern  unb  Slmuentmng  öon  Sßärme 
beim  9Iuflöfen;  allein  ber  ganje  Vorgang  geljt  nur  bann 
glatt  unb  gleichförmig  öon  Statten,  toenn  baZ  angetnenbete 
§arg  öoUftänbig  gleichartig  ift.  @§  lommt  bei  einem  unb 
bemfelben  §arje  öor,  ba£  gettuffe  ©tücfe  jur  t>oHftänbigen 
Sluftöfung  eine  boppelt  fo  lange  Qdt  brausen  afö  anbere, 
unb  ba%  man  baburd)  an  $eit,  eventuell  audj  an  93renn- 
materiale  einbüßt. 

Sie  ©igenfdjaft  ber  letzteren  ober  fd)tt)ierigeren  Qö& 
üdjfeit  ber  Sparte  ftefjt  mit  ben  übrigen  pt)t)fifalif(f)en  ©igen- 
fcf)aften  im  $ufammenl)ange;  ©tücfe,  toeldje  gleite  Jpärte, 
gleite  garbe,  gleichen  (Klans  f)aben,  befi|en  aud)  in  ber 
Siegel  ba§[elbe  2öSlid)feit§t>ermögen.  @§  ift  batjer  auf  ba§ 
3>rmglid)fte  gu  empfehlen,  bie  §ar«$e,  e t)  e  man  fie  in 
©ebraud)  nimmt,  ju  fortiren,  unb  jtnar  befonberä 
nad)  iljrer  garbe  unb  bem  @5rabe  ifjrer  2)urd)fid)tigfeit.  Sie 
baburdf)  öerurfadfjte  Arbeit  tturb  reidjlid)  burtf)  bk  QeiU 
erfpamifj  beim  Söfen  ber  §arje  vergütet. 

Um  bie  Söfung  möglidjft  fdjnell  ju  bettrirfen,  öer= 
umnbclt  man  bie  §arje  in  ein  fef)r  feinet  ^ulüer;  toollte 
man  aber  btefeS  mit  bem  Söfung£mittel  unmittelbar  ju= 
fammenbringen,  fo  ftmrben  bie  Keinen  §arjftücfe  gufammeu- 
fintern,  ber  entftanbene  ßudjen  an  feiner  Dberflädje  mit 
einer  bicfen,  fdjleimigen  Söfung  überbeclt  werben,  tneldje 
ber  weiteren  Sluflöfung  ungemein  t)inbernb  entgegenttrirft ; 
bie  Söfung  ttmrbe  auf  biefe  SBeife  fefjr  berjögert  toerben. 
.Um  ba%  §arj  in  Sßufoerform  and)  in   bem  SöfmtgS* 
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mittel  ju  erhalten,  ift  e§  notfytoenbig,  baSfelbe  mit  einem 
inbtfferenteu  Körper  ju  mifdjen  unb  fo  ber  glüffigfett  au& 
jufe|en.  ©el)r  geeignet  erfdjeint  fjierju  feiner  Sßellfanb, 
faodE)  nur  bann,  toemt  berfetbe  au§  reinem  Qu  arg  be* 
fte£)tf  ber  auf  ba§  §arj  oljne  (Simtrirfung  ift.  §at  man 
folgen  ©anb  nidjt  jur  Verfügung,  fo  öertoenbet  man  am 
beften  ©lagputoer,  toeldjeS  burdj  Stüttefa  auf  einem 
feinen  ®khe  au§  Sftetalltudj  oon  ben  mehligen  Steilen 
befreit  korben.  —  2tm  angejeigteften  ift  eg,  §arjmel)l  unb 
©lagputoer  in  gleiten  SSolumen  ju  mifdjen. 

3um  .gtoede  einer  Sefdjleunigung  ber  Stuflöfung  ber 
§ar^e  ertoarmt  man  ba%  SöfungSmittel.  —  ®ie  ßöfungg* 
mittel  ftnb  inggefammt  flüchtig,  ja  getoiffe  berfetben,  tote : 
Sieger,  ©djtoefelfoljfenftoff  u.  f.  xo.f  aufjerorbentlid)  flüchtig. 
—  @£  ttmrbett  baljer  Beim  (Sr^i^en  ttmljrenb  längerer  $eit 
ganj  bebeutenbe  Mengen  ber  SöfungSmittel  verloren  gefjen, 
toenn  man  in  offenen  ober  nur  lofe  gefd)loffenen  ©efäfcen 
arbeiten  tnotlte.  2)aju  lommt  nod),  baß  bie  S)ämpfe  biefer 
gtüffigfeiten  fämmtlid)  brennbar  finb,  ttmS  toegen  ber 
$euer£gefaf)r  tootyl  gu  berüdfidjtigen  ift. 

Sn  umftefyenber  gigur  2  geben  toir  bie  Slbbitbung 
eines  billig  ju  befdjaffenben  SlpparateS,  ber  alle  SSorttjeile 
bietet,  bie  bei  ber  Sluftöfung  öon  §arjen  in  flüchtigen 
gtüffigfeiten  ttmnfdjenSmertf)  erfdjeinen,  inbem  er  bie  Sluf* 
löfung  eines  §argeS  in  jebem,  aud)  nod)  fo  flüchtigen 
SöfungSmittel  geftattet,  otjne  baf$  oon  letzterem  etoaS  oer= 
loren  get)t  unb  gugleid^  jebe  geuerSgefafjr  auSfdjüejgt. 

®er  Slpparat  beftetjt  aus  einem  mit  einem  fladjen 
staube  üerfe^enen  unb  innen  emaittirten  Stopfe  T?  toeldjer 
auf  einem  2)reifuJ3  in  einem  oben  ftarf  verengten  Reffet  K 
fi|t,  toeldjer  mit  SÖßaffer  gefüllt  ift.  ®lemmfd)rauben  S 
briiefen  ben  ©edel  feft  an  einen  Sautfdjuf*  ober  Seberring, 
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ber  auf  bem  3tanb  be§  ©efäfeeö  aufliegt,  unb  bettrirfen  auf 
biefe  SBetfe  einen  luftbtdjten  SSerfdjluft.  —  (Sin  9tüf)ttt)erf  K 
geftattet,  bie  in  bem  ©efäjse  T  befinblidjen  feften  Körper 
mit  ber  glüfftgfeit  ju  mifd)en.  3u  bem  SDecfet  ift  ein  unten 
fd)ief  abgefdjttitteneS  23teirof)r  a  befeftigt,  toeld)e§  mittelft 
be§  SautfdjuffdjtaudjeS  b  mit  bem  fdjlangenförmig  geturnt- 
benen  Süljlroljr  c,  ba%  in  bem  fiü^lfaffe  F  liegt,  in  SSer= 
binbung  gefegt  ttnrb. 


Sßenn  man  mit  biefem  Apparate  arbeitet,  bringt 
man  ba§  in  K  befinbticfye  2öaffer  jum  ©ieben  unb  täftt, 
fofeatb  fid)  einmal  an  bem  oberen  (Snbe  be§  SftoljreS  c 
©ämpfc  be§  SöfurtgSmittefö  geigen,  forttüä^renb  burdj  ba§ 
Xrid)terrot)r  0  SBaffer  in  ben  unteren  2t)eil  öon  F  fliegen. 
Sie  in  c  emporfteigenben  ©ämpfe  üerbidjten  fid)  in  bem 
falten  3?of)re  c   unb   fliegen   in   tropfen   burd)    a   immer 
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trieber  nacf)  T  jnrücf.  2)aS  in  F  faefinblidje  2Baffer  ttrirb 
warm,  fteigt  empor,  fliegt  hü  u  ab,  wirb  bnrclj  falteS 
SBaffer,  toelcbeS  bei  0  einfließt,  erfe^t  u.  f.  tu. 

%l\ix  menn  man  mit  Terpentinöl,  ^ßetrolenm, 
£l)eeröl  ober  Söeingeift  arbeitet,  bringt  man  baS 
.  SBaff  er  inK  jum@ieben;  bei  Sfatoenbung  üon  ©1)1  oro* 
form,  §oljgeift  ober  ©djtnefetf  oljlenftoff, 
meldte  einen  nieberen  ©iebepnnft  f)aben,  gelje  man  f)ö  cf)  ft  enS 
bis  50  ©rab;  bei  21etl)er  nnb  $etrolenmätf)er> 
barf  man  nid)t  weiter  als  bis  40  ©rab  erwärmen, 
nnb  tfjnt  gnt,  in  baS  SSaffer,  welches  gnm  ®üf)ten  beuü|t 
wirb,  ©isftücfe  gu  werfen,  ba  gewöhnliches  Sörnnnenwaffer 
nidjt  fatt  genng  ift,  nm  bie  kämpfe  twn  Sletfjer  §n  öerbidjten. 

2lnS  ber  üorftefyenben  Söefcfyreibnng  ergiebt  fidE)  twn 
felbft,  bafc  bie  Sfafdjaffung  eines  berartigen  Apparates, 
beffen  ©rö^e  bem  Söebarfe  ber  gabrif  entfpredjenb  gewählt 
werben  fann,  eine  Sftotfjwenbigfeit  ift,  wenn  man  übertjanpt 
flüchtige  girniffe  barjufteHen  beabftdjtigt. 

Söill  man  bie  Söfnng  eines  §arjeS  in  einem 
flüchtigen  SöfnngSmittet  bicfflüffiger  machen,  fo  ge* 
fd)iet)t  bie§  in  allen  fallen  burdj  SSerbampfen  eines  SfjeileS 
beS  SöfnngSmittelS.  Stimmt  man  bie  95erbampfung  in  einem 
flehten  ®eftitlh>3lpparate  öor,  welcher  mit  bem  oberen  Steile 
öeS  Änt)irof)reS  c  üerbunben  ift,  fo  öerbidjten  fiel)  bk 
©ampfe  in  biefem  nnb  lönnen  anfgefangen  werben,  berart, 
ba$  andj  biefer  Sfjeil  ber  glüffigleit  gewonnen  werben  fann- 


$a§  SeftiKirett  (9föftett)  Öev  &ax%t+ 

SGBie  erwäfjnt,  bebürfen  SSernftein  nnb  (Sopal  einer  ganj 
befonberen   93et)anblnngSweife ,    nm   fie   in   SöfnngSmitteln 
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lö^tidE)  ju  madjen.  ©urd)  ©djmetjen  bicfer  §arje,  lüobei 
fid)  ftetS  fdEjon  ein  Sfyetl  berfelben  jerfefct,  merben  fie 
Stemtitf)  in  fodjenbem  Setnöl  löSlid).  Um  fie  jebodj  audj  in 
ftüc^ttgen  SöfungSmittefn  unb  gan^  öoflfommen  löSlid)  ju 
macljen,  b.  Ij.  löSlicf)  oljne  Südftanb,  i(t  eS  gerabeju  notl)= 
menbig,  biefe  §ar^e  ber  trocfenen  SeftiHatton  ju  unter* 
jiefjen.  —  UebrigenS  erlangt  ber  6opat  fd)on  burd)  ein 
länger  anbauernbeS  ftärfereS  ©rEji^en  bk  gäl)igfeit,  fid) 
leichter  ju  löfen  als  fonft. 

2)aS  Soften  beS  (SopalS  mirb  auf  bie  SSeife 
vorgenommen,  ba$  man  baS  fein  gepulverte  §arj  burd) 
mehrere  Sage,  je  länger  je  beffer  (in  ber  Siegel  genügen 
40  bis  72  ©tunben)  einer  Temperatur  au§fefetr  toeldje 
jmifdjen  180  unb  220  ©rab  fdjroanft,  fomit  beiläufig  bk 
Temperatur  eine»  fe^r  ftar!  gezeigten  DfenS.  S3ei  biefem 
Soften  ift  bie  23erüt)rung  ber  §arje  mit  Sftetatt 
möglidjft  gu  fcermeiben,  bie  §arje  tnerben  Ijieröon 
bunfler;  am  gtoedmäftigften  toenbet  man  grofte  flache 
©teinjeug*  ober  ^ßorjellanfdialen  an,  ttrie  fie  in  djemifdfjeu 
gabrtfen  häufig  benutzt  werben,  ober  man  fcertoenbet  flache 
®u£eifentöpfe,  mefdje  gut  emaillirt  fein  muffen.  S)a  fid) 
bei  ber  angegebenen  Temperatur  toeber  S3ernftein  nodi 
(Sopal  ju  veränbern  beginnen,  fonbern  bloS  einige  ^ßercente 
SBaffer  abgeben,  fo  jdjeint  eS  faft,  als  menn  ber  geringe 
2Baffergel)alt  beS  JpargeS  ber  £öSlid)feit  l)inberlid)  märe. 

©aS  Soften  bewerft  gtoar  eine  feistere  2öSlicf)feit 
beS  ßopalS,  allein  es  ift  für  einen  gabrifanten,  toetdfyer 
feine  ^Rohmaterialien  möglidjft  voÜftänbig  ausnützen  mufe, 
toaS  bei  ben  foftfpieligen  Jparjen  ganj  befonberS  geboten 
erfcfjeint,  eine  ungenügenbe  Operation;  eS  erfolgt  leine  ab; 
folut  üoUftänbige  Stuflöjung  beS  §arjeS.  Seffere  Sefultate 
erjiett  man  burd) 
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ba3  ©d^mclgcn  ber  §arje,  ein  »erfahren,  toetä)e§ 
fidj  toegen  feiner  praltifdjen  KntoenbBarfeit  unb  @infad^E)ett 
gattj  befonberä  bem  flehten  gabrifanten  empfiehlt  unb  fette 
Sacffirniffe  liefert,  ttefdje  btn  getoitynlid&en  SInforberungen 
redjt  gut  entfpredjen.  ©a§  eigentümliche  biefe£  23erfat)ren§ 
befielt  barin,  bafe  man  ba§  Zubereiten  be§  ©opalS  unb 
Sig.  3.  *>a§  fioc^cn  be§  Sacfe§ 

in  einer  Operation  t>or* . 
nehmen  fann.  Sortiert* 
f)aft  läßt  fidj  tjier^u  ber 
in  gigur  3  abgebilbete 
Apparat  bertoenben. 

@3  ftellt  C  einen 
au§  feftem  (Sifenbledj 
genieteten  (S^linber  bar, 
toetdjer  unten  einen 
legeiförmigen  Sfofafcfyat 
unb  mittelft  mehrerer 
©tü^en  in  einen f leinen 
eifernen  ©cfjadjtofen  0, 
»eld&er  mit  ^oljfofjlen 
gezeigt  wirb,  eingefe|t 
ift.  §tuf  biefen  (Stjlinber 
paßt  ber  ©ecfet  D, 
toeldjer  mä£)renb  be§ 
@c£)mel§en§  mit  Sefjm 
öerftridjen  ttrirb.  Sin  ben  unteren  fegeiförmigen  ££)eil  biefeS 
©efaf$e2  ift  ein  lupferne§  5Rof)r  E  angef^oben,  ft>elcf)e§ 
burdj  ben  9toft  be§  Dfen§  unb  ben  SlfdjenfaH  gefjt,  unb  jur 
Slufnatjme  t)on  etoa  Ijerabfallenber  3Ifcf)e  mit  einem  fteinen 
©djufctridjter  T  üerfeljen  ift. 

Sn  bem  (Stjlinber  C  ftef)t  ein  gmetter  J,  tt)eld)er  au§ 
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Supferb(ed)  gefertigt  ift,  nad)  unten  gu  ebenfalls  einen 
fegeiförmigen  2tn[a§  befitjt,  ber  nad)  Slrt  ber  SRofc  einer 
©iefcfanne  mit  fielen  Meinen  Sofern  öerfefjen  i[t.  Steine 
93Iec^ftreifenf  tnefdje  an  ben  £t)linber  J  angenietet  finb, 
erhalten  benfelben  freiftef)enb,  fo  ba§  jttrifdjen  beiben  (£t)lin* 
bern  ein  Stbftanb  öon  1  bi§  IV2  ©m.  ift.  Unter  bem 
sJioI)re  E  ift  ein  Seffel  K  aufgestellt,  in  meinem  fid)  Seinöl 
befinbet,  tneldjeg  burd)  ba§>  in  einem  Keinen  äßinbofen  W 
brennenbe  ®ot)lenfeuer  in  fdjttmd)  brobelnbem  Socken  er* 
galten  tturb.  —  ©er  (St)linber  J  ttnrb  mit  ©opatftücfen 
gefüllt,  ber  ®edel  D  aufgepaßt  unb  baZ  §arj  burd)  Sohlen- 
feuer  gefdjmoljen.  ©obalb  bie  §arjtropfen  an  ber  unteren 
ÜHünbung  Don  R  ju  erfd)einen  anfangen,  bringt  man  bas 
£etnöl  gu  fräftigerem  Slufmaflen  unb  rütjrt  beftänbig.  ©a£ 
gefdjmoljene  §arj  löft  fid)  in  bem  fjeifsem  Oele  giem(id) 
teidjt  auf  unb  erhält  man  auf  biefe  SSeife  gang  brauchbare 
Sopallade,  tt>etd)e  aber  ftetö  giemtid)  bunfel  gefärbt  finb. 
SRan  beobachte  bie  23orfid)t,  ben  $upferct)linber  nad)  bem 
©ebraudje  nid)t  ju  reinigen,  —  bie  bünne  §arjfd)id)te, 
roetdje  an  bem  Metalle  prüdbleibt,  tnirft  auf  ba§felbe 
fdjufcenb  ein. 

9tad)  biefem  einfachen  25erfatjren  laffen  fid)  immerhin 
auf  einmal  80  bi§  100  Siter  ©opallad  IjerfteUen.  gn 
größtem  2Kaf}ftabe  unb  in  öoQenbetfter  Qualität  ift  bie* 
aber  nur  bann  möglich,  toenn  man  baZ  §ar^  ber  trodenen 
©eftitlation  unterjie^t.  ®er  in  gigur  4  abgebilbete  ®eftiün> 
Stpparat  bient  gu  biefem  Qtvtde. 

Sie  c^Iinbrifd)e  flipferne  SeftiKirblafe  B,  njetdje  in 
^n  §erb  H  eingemauert  ift  unb  burd)  freiem  geuer  gezeigt 
wirb,  Befiel  an  tfjrem  93oben  ein  9lbjug§rof)r  A,  toeld^eS 
mit  feuerfeftem  Stjon  befragen  fein  mufc.  2tn  ber  oberen 
SBöfimng   ber  93Iafe  ift  eine  burdi   einen  cmfjufdjrau6enben 
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©eefet  0  fcfjltepare  Deffnung  jum  (£inbringen  be§  §arje§. 
@in  burdj  ein  ©etriebe  G  in  SDretyung  ju  bringenber  yftüfyx* 
apparat  geftattet,  ben  Sntjalt  ber  2)efti(lirblafe  in  93e^ 
tüegimg  gu  fe|en.  S)a§  9tof)r  D  bient  gur  2t6fut)r  ber  ent* 
tt)eid)enben  SDämpfe  unb  ift  burd)  ben  SSorfio§  V  mit 
bem  jinnernen  @tf)langenrof)re  K  tterbunben,  toettfjeS  in  beut 
&üf)tfaffe  E  liegt;  ba§  SBaffer  in  legerem  mirb  burtf)  bei 
W  einftrömenbe§  falteS  SSaffer,  ia§>  bei  u  als  tt>arme£  a\x& 
fließt,  auf  nieberer  Temperatur  ermatten.  Unter  bie  SJiünbung 


J t 


C  tütrb  ein  ©efäß  jur  Slufnatjme  be§  abfließenben  ®e(tillat* 
gefe|t 

$laä)  Slngabe  einiger  ßfyemifer  ift  e§  erforberlid),  ba§ 
©eftiHirgefäjg  B  innen  gutjerfübern,  um  e§  gegen  bie 
(Sumnrfung  ber  ©ämpfe  be§  fdjmeljenben  §arje§  ju  fd)ü|en, 
unb  namentlich  Ie|tereS  ju  hellfarbigem  girnift  öertoenben 
ju  fönnen.  2Bir  f)aben  aber  gefunben,  ba$  ber  gleite  Qtotd 
üollfommen  erreicht  tnirb,  tnenn  man  ba§  neue®efäj3 
an  ber  Snnenfeite  mit  gutem  SBerttfteinftrnifc  an^ 
ftreirfjt. 
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©ingefyenbe  Unterfudjungen  SSioIctt'S  f)aben  gegeigt 
bajs  e§  bei  ßopal,  toenn  berfelbe  abfolut  ganj  löStid)  toerben 
foü,  erforberlidE)  ift,  if)n  fo  lange  ju  beftitliren,  bis  er  ein 
SStertel  feinet  ©enridjteS  an  flüffigen  ©eftiüationSprobucten, 
fomit  25  Sßercent,  ergeben  l)at.  ©a  nnn  offenbar  ber  *ßrei£ 
beS  SopalS  ein  nm  fo  f|öf)erer  mirbr  je  meljr  man  ba&on 
verliert,  fo  geE)t  man  in  ber  5ßrayi§  gemötjntitf)  nidjt  fo 
roett,  fonbern  beftiHtrt  10  bis  20  ^ßercent  öom  ©etoitfjte 
beS  (SopalS  ab. 

SöfungSmittel  für  (So pal. 

SKan  Ijat  in  neuerer  $eit  trielfad)  öerfudjt,  ben  Sopal 

gu  löfen,   ol)ne   bajs  man  i^n  einer  S)eftiHation   unterwirft, 

unb   finb  über  biefen  ©egenftanb   triele  SSorfc^täge   befannt 

geroorben.    (Siner  berfelben,   toeltfjer  feinem  Qm&e  jiemlid) 

gut  entfpridjt,  befteijt  in  folgenbem:  9#an  ntifdjt 

©cbtt>efelfol)lenftoff  lf 

Terpentinöl   .   .    .  1, 

Sengol 1. 

SJfan  täfjt  ben  gepulverten  ßopat  in  einem  gefdfloffenen 
<Sefäße  burd)  einige  Sage  in  biefer  f^Iüf figf eit ;  getoöfynlid) 
nimmt  man  bk  §älfte  öon  bem  (Seroidjte  ber  glüffigfeiten 
an  Sopattjarj.  2>te  entftanbene  Söfung,  bie  aber  nur  feiten 
tollftänbig  iftf  toirb  abgegoffen  unb  mit  einem  fetten  Dete 
tjerfe^t. 

®ie  SRet)rjat)l  ber  $abrifanten  nimmt  aber  ftetS  nodj 
bie  ©eftillation  oor  unb  erfdjeint  unS  biefen  S3erfaf)ren 
«gegenwärtig  no$  immer  als  baS  jtDecfmäftigfte. 

Um  genau  beftimmen  ju  fönnen,  tote  toeit  bie  ©eftit* 
lation  oorgefcfjritten  ift,  bebient  man  fidj  eines  mit  ent* 
fpredjenben  Warfen  öerfefyenen  ©laSgefäfeeS,  in  toetdjem  man 
bie  ©eftidationSprobucte,  meiere  aus  C  ablaufen,  auffängt. 

©.  21  n  D  t  c  S.    Sacfe  unb  Ofirniffe.    2.  «ufi.  5 
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Sie  Dete,  toeldEje  man  beim  SeftiKiren  fcon  ©opal  unb 
23ernftein  gewinnt,  fyaben  fiet§  eine  getüiffe  Sichte  r  unb 
jtnar  beträgt  bie  be§  Sopalöleä  im  Mittel  0,800  unb  jene 
be§  S3ernfteine§  0,900,  b.  1).  ein  Siter  be§  erfteren  nriegt 
800,  ein  Siter  be§  lederen  900  ©ramm,  tnenn  ein  Siter 
SBaffer  1000  ©ramm  tniegt. 

SBiü  man  nun  100  Kilogramm  Sopal  auf  einmal  in 
Slrbeit  nehmen,  fo  finb  bie  entfpredjenben  Mengen  be§ 
©eftiHatä  folgenbe: 

gür  10  $rc.  ©efttUat  gleid)  ber  ättenge  öon  8r0  Silogr.  SBSaffer 
»11»  »  »      »       >       »      8,8     »  » 

»     12    »  »  >      »       »       »      9,6     »■  » 

»    13    »  »  »      »       »       »    10,4     »  » 

»    14    »  »  »      »       »       »11,2     »  » 

»    15    »  »  »      »       »       »    12,0      »  » 

u.  f.  tu. 
2Bie  man  fiefjt,  fteigt  für  jebe§  ^ßercent  SeftiHat  ba% 
©ettridjt  beweiben  um  0,8  Kilogramm,  gür  ba£  ©eftillat  be§ 
S3ernfteine§  ift  bie  10  ^ßercent  entfpredE)enbe  Qatyl  gleicl} 
0,9  Silogramm  unb  beträgt  bie  jebem  ^ßercente  cnt* 
fpredjenbe  gunafyme  0,9  Silogramm. 

®ie  SJJarlen  an  bem  ©efäfce  werben  mit  SDiamant 
etngeri|t  unb  auf  bie  2Beife  erhalten,  i)a%  man  in  bem 
®efäf$e  juerft  genau  8  (für  SBernfteinöt  9)  Silogramm 
SBaffer  abtoiegt,  ba§>  9tiöeau  mit  einer  SKarfe  unb  ber  Qafyl 
10  t)erfiet)t,  fobann  0,8,  refpecttoe  0,9  Silogramm  SQ3affer 
gufügt,  jur  Sftarfe  bie  Qdf)l  11  fe|t  unb  auf  biefe  SBeife 
ba§  ©efäfi  aßmälig  nad)  ^ßercenten  be£  ©eftiQateg  grabuirh 
S)ie  trocfene  S)eftiöation  be§  ßopat§  finbet  am  %mfc 
mäftigften  hti  einer  Temperatur  t)on  340  Big  360  @5rab, 
jene  be§  33ernftein§  bei  380  bi§  400  @rab  ftatt ;  erttmrmt 
man  ftf)toä(f)er,   fo    gef)t  bie  ©eftiüation  ju  träge  öor  fidj, 
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erf)i£t  man  ftärfer,  fo  färbt  fid)  baZ  §arj  ju  bunfet.  @$ 
erforbert  tnele  ®ewanbtf)eit  im  feuern,  Die  Temperatur 
be§  ©eftiüirgefäfteä  oijne  grofce  ©djwanfungen  auf  biefer 
§öt)e  ju  erhalten.  2Bir  umgeben  biefelbe  baburdj,  bafy  wir 
bie  ©eftiUirblafe  in  ein  S31eibab  ober  ©anbbab  einfe^en. 
$)a§  23tei  fdEjmiljt  bei  334  ©rab ;  ift  e§  einmal  ge- 
fd)tnotjen,  fo  regulirt  man  ba§  geuer  fo,  bafc  ber  Slbflufe 
be£  25eftittat§  in  gleichmäßig  aufeinanber  folgenben  Kröpfen 
erfolgt. 

S)ie  Dele,  welche  man  beim  2)eftiIKren  fcon  ©opal 
unb  33ernftein  erhält,  mifcben  ftd)  mit  allen  in  ber  ^irni^ 
$abrifation  angewenbeten  2öfung»mitteln  unb  fönnen  fet)r 
üortfjeilfjaft  baju  tterwenbet  werben,  weisen  Sopalin 
Söfung  ju  bringen,  otjne  ba§  berfelbe  öorljer  geröftet  ober 
beftiüirt  werbe.  @§  genügt,  ba§  fein  gepuberte  §arj  mit 
Dem  Dele  unter  häufigem  Umrütjren  ju  erf)i£en.  ©od)  ift 
bie§  nur  bei  ben  weisen  ßopalf  orten  anwenbbar;  bie 
härteren  geben  aud)  mit  tiefen  Deten  feine  flare 
ööfung,  wenn  fie  nid)t  beftillirt  werben. 


IX. 

Die  Bereitung  kr  pdjttgen  iFtnufle  imb 
fatke. 

2tt§  pdjttge  girniffe  unb  Sode  bejeidjnen  wir  äße 
jene,  bei  roeldjen  ba§  Sofung§mitte(  burdE)  Sßärme  un^erfelt 
oerbatnpft    werben    fann;   e§    jinb    ljier   fomit    oüe   jene 
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girniffe  einbegriffen,  toeldje  nicfjt  mit  fetten  Deten  bereitet 
tourben. 

S5ie  gebräudjtid)ften  unter  allen  girniffen  finb  bie 
SEBeingeift*  unb  Serpentinöl^irniffe,  ober  beffer  gejagt, 
toaren  e£  big  in  bie  üfteujeit.  ©eitbem  un§  bie  große  2tu§* 
breitung  ber  Stfyeer*  unb  ^ßetroleum^nbuftrie  fo  auSge^eid^ 
nete  SöfungSmittet  ju  feijr  billigen  greifen  jur  Verfügung 
gefteUt  f)at,  tote  j.  23.  Söengol  unb  s$etroleumätt)er  finb, 
fyaben  fid)  bie  23erf)ältniffe  geanbert.  äftan  nimmt  gegen* 
toärtig  bie  eigentliche  Sluflöfung  ber  §arje  fetjr  f)äufig  mit 
einem  biefer  ©toffe  öor,  unb  jtoar  auf  bie  2Beife,  baß 
man  eine  ftyrupbide  f^Iüffigfett  erhält,  bie  man  bann  mit- 
telft  äBeingeift  ober  Terpentinöl  in  jtoecfentfpredjenber  SEBcifc 
üerbünnt.  SBegen  be§  fyoljen  5ßreife§  be§  90percentigen 
2Beingeifte§  erfcfyeint  e§  fetjr  angezeigt,  teueren  jum  Steile 
toenigften§  burdj  ben  billigeren  §olggeift  ju  erfe|en. 

2Benn  toir  öon  ber  9SerfdE)iebert^eit  abfegen,  toeld&e  in 
ben  ©igenfdjaften  ber  Sftrniff e  burd)  bie  öerfdjiebenen  £mrje 
bebingt  toirb,  fo  finben  toir,  baß  and)  bie  Slrt  be»  üertoen* 
beten  Söfung§mittel§  üon  bebeutenbem  ©influffe  auf  bie 
Dualität  be3  girniffeS  ober  2acfe§  ijfc 

Sieine  SBeingeift^imiff  e 

finb,  toenn  fie  gut  bereitet  toerben,  leidet  ganj  toaffer^ell  gu 
erhalten;  fie  trocfnen,  namentlich  jur  ©ommerjeit,  feljr 
ftf)neH  au£  unb  liefern  glatte,  glänjenbe  Ueberpge,  toetdje 
tabetloä  erfdieinen.  Mein  felbft,  toenn  man  ben  gefirnißten 
©egenftanb  üor  jeber  (Srfdjütterung  gefdjüfct  liegen  läßt, 
bemerft  man  in  fur§er  geit,  befonberS  nad&  größeren 
2emperatm>2lenberungen,  ba%  bie  girnißf djidjte  u  n  j  ä  1)  1  i  g  e 
feine    Stiffe  erhält,    in  golge  beffen  ben  ©lang    ber* 
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liert,  unb  wenn  bie  girnif$fd)id)te  etwas  bidfer  war,  fogar 
abblättert. 

©ie  Urfatfje  biefer  Srfcf)etnung  liegt  barin,  baf$  bie 
girnift5  ober  Sacffdjidjte  au£  nidjtS  Slnberem  beftef)t  als 
au§  bem  unöeränberten  §arje,  meines  in  einer  bünnen 
©djidjt  auf  bem  ©egenftanbe  liegt,  ©a  Jparje  meift  fefjr 
fpröbe  Körper  finb,  fo  genügt  fdjon  eine  fefjr  geringe 
£emperatm>(£rniebrigung,  um  ;$mifcf)en  ben  fitf)  jufammen* 
jiefjenben  §ar§tf)eild)en  eine  Trennung  fjerbeijufütiren,  wo* 
öurd)  bie  erwähnten  feinen  fHiffe  eutfteljen. 

©aS  wa§  f)ier  für  2öeingeift^irniffe  gefagt  würbe,  f)at 
felbfttoerftänblid)  aud)  twße  ©eltung  für  alle  girniffe,  beren 
SöfungSmittel  gar  feinen  Slntfjeit  an  ber  23ilbung  ber  eigent- 
lichen girnifcfcfjidjt  nimmt;  je  flüchtiger  ba§  SöfungSmittel 
iftf  befto^  rafcfjer  wirb  ber  fefte  Ueberjug  gebilbet,  unb  befto 
leidster  reifjt  berfelbe,  wie  man  g.  93.  an  folgen  girniffen 
beobachten  fann,  beren  SöfungSmittel  bloS  aus  Setter  befielt. 

3JJan  fann  bem  angegebenen  Uebelftanb  ber  233eirtgetft= 
firniffe  baburc^  entgegenwirf  en,  ba§  man  aufter  ben 
|  proben  §arjen  gleichzeitig  audE)  weiche,  ben  93alfamen 
aber  Serpentinen  nätjer  ftefjenbe  auftöft,  ober  ba#  man  ben 
Sßeingeiftfirnife  nid)t  für  fid)  allein,  fonbern  gemifdjt  mit 
einem  Sterpentinöf^girniffe  anwenbet. 

©ie  Serpentinöl^^irttiffe 
werben  baburcf)  bargeftellt,  ba$  man  bie  §arje  in  ©erpen= 
tinöl  auflöft.  SBegen  iljreS  ftarfen  @5erudE)e§,  ber  burdf)  län* 
gere  gett  titelt  üerfebwinbet,  fief)  aber  wof)l  burdE)  Erwärmen 
be§  lacfirten  unb  übertroefneten  ©egenftanbeS  vertreiben 
läfjt,  finb  fie  wenig  beliebt.  @S  fprid)t  auef)  nod)  ein  an= 
berer  ©runb  gegen  bie  Slnwenbung  reiner  Terpentinöl $n> 
niffe.    2öie  aüe  ätE)erif(f)en  Dele  wirft  audb  ba%  2erpentinö( 
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fe^r  ftar!  auf  bie  Sfterfcen  ein;  Arbeiter,  toetdje  burd)  lange 
$eit  mit  Sterpentinöl^irniffen  ju  tljun  Ijaben,  leiben  unter 
ber  ©intoirfung  ber  Slerpentinölbämpfe. 

S)a  fidE>  bie  §arje  in  Terpentinöl  burdjfdjnitttid) 
leidjter  löfen*  al§  in  bem  fetten  Seinöle,  fo  mifdjt  tnau  ben 
fetten  girniffen  nidE)t  feiten  Xerpentinöl^irniffe  bei,  um 
auf  biefe  Sßeife  öa§  fdEitotertgere  Söfen  ber  §arje  in  fetten 
Delen  gu  umgetjen.  gür  fidj  allein  angetüenöet,  geben  gute 
SEerpeutinöl^irniffe  einen  ebenfo  fdjönen  Ueberjug,  tüie 
berfelbe  mit  SBeingeift^irniffen  ermatten  toirb,  unb  befi|en 
öor  biefen  nodj  \)tn  SSorjug  ber  geringeren  ©pröbigfeit. 
@£  nimmt  ttämltd)  ba£  Terpentinöl  in  gettuffer  §infid)t 
an  ber  23ilbung  ber  SacffdEjidEjte  2Intl)ei{,  inbem  eine,  toeun 
and)  geringe  9Kenge  beSfelben  t)erf)arjt,  ju  Serpentiu  toirö 
unb  baöurd)  ben  Slnftrid)  länger  toeid)  f)ält.  ®a§  2tu§* 
troduen  nimmt  gttmr  eine  etmaS  längere  Qext  in  Slnfprud) 
als  bei  SBeingeift^trmffen,  aber  e£  f)aben  in  golge  beffen 
bie  Stfjeildjen  be§  UeberjugeS  geit,  fid)  frei  ju  lagern,  unb 
finbct  bafyer  an  $erreiJ3en  ober  /3erfPr^ttSen  &e§  Ueberjujjeä 
feltener  ftatt. 

S)ie  Sljeeröl^irniife,  fomie  bie  33ensol=  unb 
^etroleumättjer^irniffe  feilen  fo  jiemlidj  bie  Sigenfdjaften 
ber  reinen  323eingeift^irniffe;  fott)of)l  bä  tfyrer  Bereitung, 
als  toie  bei  il)rem  ©ebraudje  ift  bie  ftrengfte  SBorftdjt 
mit  bem  geuer  unbebingt  notfytoenbig ;  biefe  glüffigletten 
mit  auf$erorbentlid)  nieberen  ©iebepunften  fcerbampfen  un= 
gemein  rafdj,  bie  ©ämpfe  erfüllen  bie  Suft  unb  lönuen  fid) 
in  93erü^rung  mit  einer  ^ai^m^  ejplofionSartig  ent* 
jünben.  Stecht  jtoedmäBig  laffen  fiel)  biefe  flüchtigen  gtüf* 
figfeiten  auf  bie  2Beife  öertoenben,  baf$  man  öon  ifynen  nur 
gerabe  fo  mel  mit  bem  iparj  in  23erüt)rung  bringt,  ba% 
eine  biefflüffige  Söfung  entfielt    unb  biefe  bann  mit  Sßein* 
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geift,  Terpentinöl  n.  f.  tt>.  fcerbünnt,  ein  Äunftgriff,  toeldjer 
bie  SlrbeitSjeit  fefyr  abfürjt,  ba  fitf)  bie  §arje  in  SBenjol 
nnb  ^ßetrolenmätfjer  nngteidj  fd)neHer  löfen  als  in  Stlfofjol. 
Qener  2l(fot)oI,  tnetdjer  jnm  Sluftöfen  ber  §arje  öerwenbet 
mirb,  tnnfj,  tote  erttmfjnt  ttmrbe,  nnbebingtfefjr  ftarf 
fein  nnb  minbeftenS  90  ^ercent  geigen ;  jnm  SBerbünnen 
einer  fdjon  üorfjanbenen  Söfnng  fann  man  aber  and)  etttmS 
jdjttmdjeren  SBeingeift  nehmen  nnb  bis  gu  85*,  nnter  ge^ 
ttriffen  Umftänben  fefbft  bis  jn  80percentigem  SBeingeift  E)er- 
abgeben. 

Sn  alten  fällen  ift  es  aber  ju  empfehlen,  bnrd)  eine 
95orprobe  mit  einer  f  leinen  SKenge  öon  ^irni§  anSgn* 
mittein,  ttue  toeit  man  mit  ber  Slntoenbnng  fcon  fdjtnädjerem 
SBeingeift  gefyen  barf;  tturb  berfelbe  ju  üerbünnt  genommen, 
fo  üermag  er  ntd^t  mefyr  alles  §arj  inßöfnng  jn  ermatten, 
nnb  fdjeibet  ftdj  ein  STfjeit  beS  festeren  in  glocfenform 
ans.  Söenn  man  an  ber  ^ßrobe  bemerft,  bafj  biefelbe  nad) 
mehreren  Sagen,  namentlich  tnenn  man  fie  einer  nieberen 
Semperatnr  anSfe|t,  ifjre  2)nrd)fid)tigfeit  nnr  ettnaS 
verliert  ober  gar  ju  opalifiren  anfängt,  fo  ift  bieS  ein 
S3etoeiS  bafür,  bafc  ber  SBeingeift  fc£)on  §n  fcerbünnt  toax. 
SBeingeift^imiffe,  hä  benen  feljr  fdjneUeS  Strocfnen  er* 
nmnfdjt  ift,  bürfen  felbftöerftänblid)  nidjt  mit  mögtitfjft 
maffertjattigem  SBeingeift  bereitet  toerben,  fonbern  man 
ntnfj  für  berartige  gimiffe  gerabe  ben  ftarfften  SBeingeift 
nehmen,  tneldjer  überhaupt  im  §anbel  ju  f)aben  ift. 

gür  getoiffe  ©etoerbetreibenbe,  toeld^e  ftdj  bie  in  ifjrem 
©efdjäfte  gebrannten  SBeingeift^irniffe  felbft  jn  bereiten 
nmnfdjen,  empfiehlt  eS  fid),  bie  Slrbeit  möglid)ft  ju  Der* 
I  einfachen. 
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©ie  Bereitung  ber  flüchtigen  $irniffe  im 
kleinen 
geftf)iet)t  am  jtüedmäßigften  auf  bie  2Beife,  ba%  man  eine 
redjt  toeitfjalfige  gflafdje  nimmt,  auf  biefe  einen  fe^r  feinen 
Sorfftöpfel  möglid)ft  genau  aufpaßt  unb  lederen  unten 
mit  einem  flehten  §a?en  öerfteljt.  Sie  ju  töfenben  ^arje 
merben  in  @ädd)en  au§  fe^r  feiner  unb  bidjter  Seinttmnb 
gebunben  unb  biefe  an  bem  §afen  berart  in  bie  mit  äBetn* 
geift  gefüllte  gfafdje  gelängt,  ba%  fie  eben  eingetaucht  finb. 
®ie  Söfung  ber  §arje  erfolgt  üollfommen,  ofjne  baß  e£ 
notfjtnenbig  ift,  bie  $fafdje  umsufdjütteln,  inbem  bie  ent- 
fteljenbe  ^ar^löfung,  melcöe  bitter  ift  al§  ber  SÖeingeift, 
ju  ©oben  finft  unb  baZ  §ar§  fortoä^renb  mit  neuem 
2Beingeift  in  23erüf)rung  lommt.  Sa  bie  meiften  §arje  in 
93erüt)rung  mit  2Beingeift  juerft  ftarf  aufquellen,  elje  fie  fid) 
löfen,  fo  barf^man  bie  ©äderen  nidjt  ganj  öolt  fußen,  unb 
ift  e§  am  ämedmaßigften,  bie  §arje  in  etroa  linfengroßen 
©tüden  anjumenben. 

gür  bie  gabrifation  im  ©roßen  ift  e£  oft  notfytoen* 
big,  bie  girniffe  ju  f  lären,  inbem  nodj  trübenbe  SEtjettdjen 
in  il)nen  fdjmeben;  bieZ  lann  baburdj  gefdjefyen,  ba$  man 
bie  fertigen  Sftrniffe  tnodjenlang  in  großen  gtafdjen  an 
folgen  Orten  ftefyen  läßt,  tno  fie  üor  (£rfd)ütterung 
gefdjü|t  finb;  e§  lagern  fid)  bie  feften  Körper  aßmättg  am 
33oben  ber  $fajd)e  ab  unb  fann  burd)  t>orfid)ttgeS  Zeigen 
ber  ^fafdjen  ber  !lare  girniß  abgegoffen  tnerben. 

Slbgefe^en  baüon,  ba^  man  hei  biefem  SSerfalpren  eine 
große  Qafyl  ber  treueren  unb  gebrechlichen  gflafdjen,  fottrie 
triel  3taum  jur  Sluffteßung  berfelben  nöttyig  f)at,  verliert 
man  immer  einen  getntffen  $ßercenttt)eil  an  22aare  burd) 
unöermeiblidje§  Sßerbampfen  öon  2llfot)oI  an  ber  Suft,  burd) 
8Serfd)ütten  u.  f.  xo. 
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2)a§  giltriren  ber  girniffe. 
2lm  tjellften  unb  nrirflid)  fpiegetbtanf  erhält  man  bie 
girmffe  burd)  ba§  gif  tri  ren.  ®a  biefe  Operation  eine 
getrnffe  3e^*  beanfyrud)t,  fo  ttmrbe  aud)  hierbei  eine  be* 
träd)tlid)e  Sftenge  üon  SBeingeift,  Sßenjol  n.  f.  tt).  burd) 
Söerbampfen  Verloren  gefjen,  ein  Uebelftanb,  ber  fid)  aber 
burdE)  Slnmenbung  eine§  jtnedmä^igen  giltrir  *  Apparates 
f)intanf)alten  läf$t.  ©in  feE)r  einfad)  eingerichteter  berartiger 
Slpparat,  toeldjer  aber  ganj  fcorsüglidje  ©ienfte  leiftet,  ift 
burd)    bie    nebenftetjenbe   Slbbilbung  fcerfinnlidjt.     Serfelbe 


»ig.  5. 


befielt  au§  einer  großen  glafcEje 

P  au§   Q&laZ    ober  S31ed),    in 

beren  §al§  ein  ®orf,  ttefd)er 

jtnei   Sßofjrungen   fjat,    luft^ 

bicljt    eingebt   ift.     $n  bie 

eine    S3ot)rung    ift    ber  §al£ 

be£    @la§trid)ter$  T,   tr»eldE)er 

oben  glatt  gefd)liffen  iftf  ein= 

gefefet ;  in  bie  jraeite  So^rung 

ift  ein  red)ttt)inf(ig   gebogenes 

@la§rol)r    r    eingepaßt.    2Iuf 

bem  Sridjter    liegt   ein  bicfer 

^poljbecfel   D,    toeldjer    nnten 

mit    einem   ®autfdjufring  be= 

legt     ift     nnb    baburd)    ben 

£rid)ter  fuftbidjt  föliefjt.    Sn  ber  SWittc  be§  S)ecfel8  ift 

ebenfalls  ein  red^tmintlig  gebogenes   ©la8rot)r  rx  eingefefct, 

mel^e§    bnrd)   ben    ®autfd)uffd)laud)  k   mit  bem  SRoljre  r 

üerbnnben  tuirb. 

2118  filtrirenbe  ©ubfianj  benü^t  man  enttneber,  toie 
e8  in  ber  Slbbilimug  angegeben  ift,  ein  ^apierfilter,  ober 
aud)  feine  SaumtnoHe,  aus  rceldjer  man  am  unterften  @nbe 
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be§  Xridjterfegefö  einen  pfropfen  bilbet,  ben  man  leidet 
in  baZ  SRoljr  be§  Xricf)ter§  einbrüdt  Sftadjbem  ber 
£ridf)ter  mit  ber  ju  filtrirenben  ^füffigfeit  gefüllt  ift,  legt 
man  ben  ©edel  auf  unb  l)ebt  benfelben  überhaupt  nur  ab, 
um  glüffigfeit  nad^ugiefcen.  35tc  Suft  au§  ber  gtafdje  F 
toirb  burdj  bie  einfaUenbe  glüffigleit  fcerbrängt  unb  begiebt 
fidj  burd)  r,  k  unb  i\  in  ben  Stridfjter  T,  wo  fie  fiel)  mit 
bem  S)ampf  ber  gtiif  figf  eit  belabet,  aber  einmal  mit 
biefem  gefättigt,  tttdjtS  toeiter  mel)r  aufnimmt; 
ttmtjrenb  bei  offenem  £ricl)ter  bie  SSerbampfung  beftänbig 
ftattfinbet,  ift  fie  t)ier  ganj  gehemmt.  2Benn  man  merft, 
baf$  bie  $oren  be§  gittert  fdjon  ftarl  Verlegt  finbf  toaS  fiel) 
burd)  langfameg  SIbtropfen  gu  erlennen  giebt,  fo  läfct  man 
ben  3taljaft  be§  S£ricl)ter3  abtropfen  unb  med^fett  bann  ba$ 
gittrir  mittel. 

©a£   Entfärben   ber   girniffe. 

33ei  bieten  girniffen  ift  fcoWommene  garblofiglett 
erf orberlidj ;  felbft  aber  in  jenen  fällen,  in  toeldfjen  man 
nur  bie  IjeUften  §arge  üertoenbet  l)at,  befi|en  bk  ^irniffe 
eine  meljr  ober  minber  ftarl  gelbe  gärbung.  Um  biefe  ju 
befeitigen,  mu^  man  bie  S^ffe  e*ner  befonberen  Se£)anb^ 
lung  unterbieten,  man  muft  fie  entfärben. 

Sn  ber  djemtfdjen  Snbuftrie  ttrirb  allgemein  baZ  fo* 
genannte  ©pobium,  baZ  finb  öerfot)lte  unb  öerlleinerte 
Shtodjen,  at£  ba§  toirffamfte  unter  aßen  ©ntfärbung§mittelu 
angetoenbet.  —  gür  unfere  gtoede  erfdjeint  e§  am  ange= 
jeigteften,  ba§  ©pobium  in  folgen  (Studien  anjutoenben 
bafc  e§  tote  grober  ©  a  n  b  erf  d)eint ;  pulüerförmiges 
©pobium  toirlt  jtoar  fel)r  fräftig,  bie  sßoren  benfelben  tter- 
legen  ficEj  aber  balb  unb  madjen  ba£  ^iltriren  gu  einer 
fet)r  langwierigen  Operation.  2)a§  läuflid^e  ©pobium  mufc, 
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betior  e§  für  unfere  ftmde  tauglich  toirb,  öon  ben  ©aljen 
befreit  toerbett.  2)ie£  gefdjtef)t  burd)  Sefjanbeln  mit  ©alj* 
fäure. 

äJian  bringt  in  einen  ©teinjeugtopf,  ber  etroa  20  Siter 
gaffung§raum  t)at,  10  Kilogramm  rot)e§  ©pobium,  fefct 
bemfelben  5  bi£  8  Kilogramm  rof)e  ©aljfäure  ju  unb  läfct 
ba§  ©anje  in  bem  be bedien  Stopfe  einen  Sag  ftetjen, 
roätjrenb  tDeld£)er  ßeit  man  ttrieberljolt  umrüfyrt.  ©er  gange 
Snfjalt  be£  Stopfet  wirb  fobann  in  einen  23ottid)  gefdjüttet, 
welcher  etma  100  Siter  Söaffer  enthält,  nad)  bem  2lbfi|en 
be*  ©pobiumS  bie  glüffigfett  entfernt,  burd)  reinem  SBaffer 
erfejjt  unb  bieg  fo  lange  ttriebert)ott,  bi§  ba§  Söafdjttmffer 
nid)t  meljr  fauer  erfd^emt.  (S31aue§  Sadmu^papier  in  bie 
glüfftgfeit  getauft,  barf  fid)  nidjt  rott)  färben.)  2)a£  au§= 
getuafdjene  ©pobium  tnirb  in  ber  2Bärme  getrodnet. 

Sei  Bereitung  t)on  flehten  SJiengen  gftmifj  fann  tnan 
ba§  ©ntförben  unmittelbar  mit  bem  giltriren  vereinen, 
inbem  man  in  ben  2rid)ter  T  (gig.  5)  ©pobium  fluttet 
unb  auf  biefeg  ben  ju  filtrirenben  gimtfj  giefjt.  ©3  f)at 
bie§  aber  feine  Uebelftänbe  bejüglid)  ber  Ummecplung  t)on 
filtrirenber  ©ubftanj  ober  ©pobium,  tnenn  ber  eine  ober 
ber  anbere  biefer  Körper  untotrlfam  toirb.  —  3Bir  gießen 
c»  baljer  t)orf  ba§  (Sntfärben  unb  giltriren  in  öonetnanber 
getrennten  ©efä^en  t)orjunet)men.  ttmftetjenbe  ^igur  6  üer^ 
finnlidjt  einen  Apparat,  welcher  geftattet,  beibe  arbeiten 
auf  einmal  auszuführen. 

©er  ju  entfärbenbe  unb  ju  filtrirenbe  girnif$  ift  in 
einer  ^lafdje  A.  enthalten,  bk  nat)e  am  23oben  einen 
jroeiten  §afö  B  tieftet,  in  meldjem  ein  burd)  einen  §aljn  C 
frf)licBbare8  9tol)r  eingefügt  ift,  ba%  burd)  ein  ©tüd  ®aut* 
fd)uffd)laud)  mit  bem  Siofyrc  D  in  SSerbtnbung  gefegt  tner^ 
ben  fann.    2)a3  Stoljr  D  ift  —  ttrie   au§   ber   «äeidjmntg 
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erfid&tlidj  —  in  ben  ©edel  be§  @efäfce§  E  eingefefet.  E  ift 
ct)ttnbrifc^  au§  Sßlecfj  verfertigt  unb  trägt  unten  einen 
9ting  F,  melct)er  bem  ßtjlinber  G  al§  ©tüjje  bient.  £)iefer 
St)Iinber  ift  au§  3)ral)tgefled)t  unb  tnirb  mit  grobförnigem 
©pobtum  gefüllt.     S)er  legeiförmige  Shtfafc  be§  @efäf$e§  E 


3fig.  6. 


münbet  in  ein  Sfto^r,  tüeld)e§ 
burd)  ben  mit  ®autfdjuf 
belegten  ®ecfel  H  be§  Sritf^ 
ter§  J  gef)t,  ber  feinerfeitS 
in  bie  gfafdje  K  eingepaßt 
ift.  (Sin  Sautfdjufro&r  L 
öerbinbet  bie  beiben  ©e* 
fäße  A  unb  K. 

2)urtf)  entfpredjenbeS 
Deffnen  öon  C  läftt  man 
fJirniJB  nadt)  E  ftrömen, 
IDO  er  burdö  bie  ^nodjen* 
fofjle  entfärbt  toixb,  tum 
ba  unmittelbar  auf  ba% 
gifter  gefangt  unb  fidj  als 
fertige  SBaare  in  K  an* 
fammelt.  ®ie  SInorbnung 
öe§  ganjen  2lpparate§  ge= 
ftattet,  in  fürjefter  ,3eit, 
tnenn  nottjmenbig  ,  ba§ 
©pobtum  ober  ba§  gilter 
ju  mecf)jeln  unb  fdjüfct 
öor  SSerluften  burd}   Sßerbampfung. 

2)a§  gärben  ber  girniffe. 
£)a§  gärben  ber  girniffe  gefdjtetjt  am  -jmecfmäjsigften 
am  ©djluffe  ber  ganjen  Arbeit  unb  foll  auf  bie  2Beife  t>or* 
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genommen  werben,  baß  man  fitf)  eine  üoHfommen  flare 
Söfung  beS  garbftoffeS  in  2Itfol)ot  barftetlt  unb  fo  concen* 
trirt  al§  möglich  madjt.  2Son  biefer  fattgefärbten  Sluflöfung 
fefct  man  bem  fertigen  gimiffe  fo  ötel  ju,  bis  man  ben 
genmnfdjten  garbenton  erhält.  2)a  bei  mannen  ^arbftoffen 
jiemlid)  tuet  öon  ber  Söfung  genommen  merben  mufc,  fo 
lönnte  in  g°*9e  &cffen  &er  Sfrnifc  5U  bünn  ausfallen; 
man  muft  bafyer  in  biefem  galle  barauf  bebaut  fein,  ben 
gfirnifc  etttmS  bicfftüffiger  ju  machen.  SBenn  man  mit  Slniün* 
färben  arbeitet,  meldte  fet>r  leidet  löSlid)  unb  fetyr  au£* 
giebig  finb,  fo  fann  man  bie  burd)  ben  ,3ufa£  öon  ^arb* 
ftofftöfung  erfolgenbe  SSerbünnung  be£  girniffeS  gang  unbe- 
adjtet  laffen. 


X. 

Dor^riften  ^ur  Bereitung  fiüdjtiger  JFinufle 
mit  fache. 

©£  giebt  eine  fet)r  gro£e  Slnjaljl  öon  2Sorfd)riften 
gut  ^Bereitung  öon  girniffen  unb  Sacfen ;  e§  ift  nun  gerabeju 
eine  Unmögticf)!eit,  ju  fagen,  biefe  ober  jene  öon  jtuet 
S5orfd)riften  öerbiene  beu  SSorjug  öor  ber  anberen.  2)a£ 
fogenanute  »neue  Sftecept«  iftiu  öielen  gäHen  nichts  SCnbereS 
al§  eine  fdjon  langft  be!annte  SBorfdjrift  jur  §erfteHung  ge* 
toiffer  ^irnife^  unb  Sacfgattungen. 

Um  einen  girnift  fyerjufteüen,  ber  feinen  Qxved  er* 
füllen  folt,  ift  e£  nid)t  möglid),  auf 8  @eratJ)ett>of)l  gu 
arbeiten;    e£   ift  unbebingt   notfjroenbig   ju  nnffen,    tt)Oju 
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ber  girniß  jn  bienen  l)at.  @§  ift  begreifltd),  baß 
ein  firniß,  tneldjer  jum  Uebergiefjen  eine§  Sftetatlgegen* 
ftanbe§  ju  bienen  f)at,  anbete  ©igenfctjaften  befi^en  mnß 
al§  ein  foldjer,  ber  für  Seber  beftimmt  ift;  erfterer  foll 
möglidjft  gtänjenb  unb  fyaxt,  leitetet  biegfam  (elaftifd))  nnb 
roeidj  fein. 

®ie  t>erfd)iebenen  Sigenfdjaften,  einerfeit§  bie  ber 
großen  §ärte,  bie  immer  mit  einer  gegriffen  ©pröbigleit 
fcerbnnben  ift,  anbererfeitö  bie  Siegfamfeit  nnb  (Sefdjmeibig* 
feit,  laffen  fidj  nnr  bnrd)  23enü|nng  öerfdEjiebener  §arje 
erreichen.  2)ie  garten  §arje,  nrie  Sernftein,  ©opal  nnb 
©diellad,  tnerben  jtnar  fefyr  fd)ön  glänjenbe,  aber  and} 
giemlid)  fpröbe  gimtffc  geben,  inbeß  ©anbarac,  äRafttj:, 
©lernt,  üenetianifdjem  Serpentin  bk  Sigenfdjaft  jnfommt, 
bie  $irniffe  fd)miegfamer  nnb  jäljer  gn  machen. 

9tad)  bem  ©efagten  ift  e£  leidet,  jebe  gegebene  9Sor= 
fdjrift  für  girniß  ober  Sad  jtnedentfpredjenb  abjnanbem; 
ift  ber  firniß  jn  meid),  fofcermefjrt  man  bie  äftenge 
be§  23ernfteine§,  ßopal£  ober  &d)eüad%,  ift  berfelbe  31t 
I)art  nnb  f probe,  fo  läßt  fid)  bem  bnrd)  3ufa£  öon 
toeidjen^argen,  ttue  SKaftij,  ©femi  ober  t>on  öenetia* 
nifd)em  Serpentin  nnb  (Sopal  abhelfen, 

®ie  SÄenge  be§  2öfung§mittel§,  tneldje  man  für  eine 
beftimmte  Quantität  fcon  girniffen  antnenbet,  ift  eine 
variable ;  felbftüerftänblid)  toerben  bidflüffige  kniffe  -teert!)* 
voller  fein  al§  bünnflüffige,  ba  man  nad)  belieben  t>er* 
bünnen  fann.  —  Sn  ber  Siegel  rennet  man  anf  1  X^eil 
<parg  2%  Steile  be§  2öfmtg§mittef§.  gür  genriffe  arbeiten, 
ttue  g.  SS.  ba§  Entfärben  nnb  gittriren,  ift  e§  angezeigt, 
ben  firniß  jn  fcerbünnen.  Um  i^m  ben  gehörigen  ©oncen= 
tration^grab  jn  erteilen,  läßt  man  ben  fertigen  firniß 
tnieber   in  einen  ®eftilln>$pparat   fließen  nnb   beftiEirt  fo 
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Diel  üon  bem  SöfungSmittet  ab,  bi§  ba§  richtige  SBertjältnife 
3ttrifd)en  §arj  unb  SöfungSmütet  luieber  eingetreten  ift. 

SBenn  man  im  größeren  Sttaftfiabe  arbeitet,  fo  ift  e§ 
au§erorbentlid)  empfetjienSttertt),  jtcfi  Söfungen  ber  §arje 
in  SSorratf)  ju  galten,  biefefben  einmal,  menn  gerabe 
äJhtfee  t)ier§u  fcortjanben  ift,  barjufteHen  unb  bie  griffe 
blo§  burd)  9ftifd)en  ber  Söfungen  anzufertigen.  Um  bie£ 
leicht  betoerfftelltgen  ju  fönnen,  fertigt  man  fid)  Söfungen 
an,  toeldje  §arj  unb  Söfung§miitel  in  einem  einfachen 
3Sert)ättniffe  enthalten,  unb  mad)t  biefe§  9Sert)ä(tni§  an  ber 
2Iuffdjrift  ber  gtafdje  erfid)tlid);  g.  95.: 

gtubinlacf 1 

90percentiger  2Beingeift    .    5 

2Benn  man  fid)  fotdje  Söfungen  im  ©rofeen  bereitet, 
fo  lann  man  fid)  fogar  bk  äßütje  be§  gi(triren£  erfparen, 
inbem  bei  meljrttiödjentlidjem  ©tetjen  alle  trübenben  Steile 
in  ber  gfaf^  in  23oben  finfen  unb  bie  glüffigfeit  boff* 
fommen  flar  ttrirb.  —  Sollte  ber  burd)  äftifdjung  erhaltene 
girni§  ju  bünnflüffig  fein,  fo  bampft  man  itjn  in  einem 
2)eftillü>2ty:parate  auf  bie  erforberlidje  Sonfiftenj  ein. 

SSiele  gabrifanten  rennen  ben  SBeingeift  nad)  Sitem 
unb  nehmen  1  Kilogramm  SOSeingeift  getoötjnlid)  aU  1  Siter 
an;  fie  erhalten  hierbei  aber  bie  gmuffe  ftet§  ju  bid* 
flüffig,  inbem  1  Kilogramm  SBSeingeift  ftctS  me|r  afö 
1  Siter  beträgt,  ba  ber  SBeingeift  eine  minber  bidjte 
gtüjfigfeit  ate  SBaffer  ift.  2Bir  laffen  jur  Drientirung 
eine  Heine  STabelle  folgen,  toeldje  bie  ©etoidjte  t)on  je 
1  Siter  SBeingeift  für  jene  ^ercentgetjalte  an  reinem 
2llfot)oI  angiebt,  toeldje  in  ber  girnifegabrifatiott  ange* 
tnenbet  werben. 
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@§  wiegt  1  Siter  SBeingeift  unb  enthält  Sßercente 

in  ©rammen  SllfoJjoI 

8639 80 

861-1 81 

8583 82 

855-5 83 

8526 84 

849-6 85 

846-6 86 

843-6 87 

840-5 88 

837-3 89 

8339 90 

830-6 91 

827-2 92 

8237 93 

8201 94 

8164 .  95 

8125 96 

808-4 97 

804-1 98 

7995 99 

794-6 100 

9lad)  btefer  Tabelle  miegt  bemnad)  g.  93.  1  Siter 
93percentiger  Söeingeift  —  823,7  ©ramm  unb  !onn  leidet 
jebe  Slngabe  be§  2Beingeifte§  nact)  bem  ©ennd)te  in  Siter= 
ma|  unb  umgefe^rt  üerroanbelt  merben,  wenn  man  bie 
"jßercentftärte  be§  3Beingei[te§  rennt. 

©infame  £ifdjter*$otttur. 

9tu6in*©djetlacf 10 

SBeingeift 40 
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gür  bunfler  gefärbte  §ofsgattungen,  tüte  SKufeljotä, 
9ftat)agoni*,  ^Mtfanberfjolj  u.  f.  tu.  amnenbbar. 

Sßeifee  £ifdjIer**ßotitur. 
SBoUfommert  gebleichter  ©djettacf  .      10 

SBcingeift 45—50 

2)iefer  farbfofe  3firmjs  if*  für  tjefle  ^oljforten,  ttne 
2tt)orn,  C£fc6)enf)of§,  83ujcöaum  u.  f.  tn.,  gu  benü^en  unb 
bient  autf)  2)red)§Iern  baju,  ifjren  arbeiten  ein  fdjöneS, 
glänjenbeS  3lu§fet)en  ju  üerfeitjen. 

Sorfcftviftett  für  Söeittgetfts^mujfe. 

©djellacfsgirnifc. 

tiefer  girnife  ift  ber  gebräud)lid)fte  unter  allen 
äBeingeift^irniffen  unb  finbet  üorsügtid)  Stntoenbung  jum 
^oliren  be§  §olje§  (St  fdjter politu  r),  jum  gimiffen 
öon  33ud)*(Sinbänben  unb  fonftigen  ^ßappe^  unb  ©alanterte* 
überarbeiten  (33  u  d)  bi  n  b  e  r  *  unb  ©artonnage*  girnifc), 
jum  Ueberjiefien  tum  glafd)enfapfetn  unb  §erfteöung  ber 
jogenannten  SBafdjgolbraljmen  (©olblacf). 

@ute  SBeingeift^irniffe  muffen  frei  t)on  ben  oben 
angeführten  Uebelftänben  fein,  fie  foüen  tneber  fpringen, 
nod)  abblättern.  —  @rftere§  erhielt  man  burdj  paffenbe 
9#ifd)ung  t>on  §arjen,  ein  fpröbe§  föarj  für  ficf»  altein  an* 
getnenbet,  genügt  nid)t;  teuere  ©igenfdjaft  erhält  ber 
girnifc  baburd),  ba$  man  ifyn  nid^t  bto§  mit  bem  s$infel 
aufftreidE)tr  fonbern  namentlich  in  §olj  fräftig  einreibt,  rote 
bie§  j.  33.  bei  ber  £ifd)lerpolitur  mittelft  ber  fogenannten 
s$otirbatlen  gefd)ief)t. 

33ei  folgen  SD3etngeift=f5irniffettf  hd  roeldjen  nidjt 
abfolute  garblofigfeit   unb   ein   fef)r   rafdjeS  Srocfnen  ber* 

&  StnbrcS.  ttaäc  unb  gimiffc.  2.  2lufl.  G 
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langt  wirb,  ift  e£  fefjr  angezeigt,  bem  girniffe  eine  gemiffe 
Sftenge  üon  Serpentinöl=girnij3  ober  nod)  bcffer  öon  fettem 
©opakgirnifj  beizumengen. 

Söeingeift-girniffe  für  Vorarbeiten. 

A.  ©anbarac 40 

$enetiani)tf)er  Serpentin  ...      4 
SBeingeift 120 

B.  ©anbarac 24 

SSenettantfdjer  Serpentin  ...  2 

SRafttj 16 

Sßeingeift 120 

C.  ©anbarac 48 

SBenetianifdjer  Serpentin  ...  1 

üRaftig 24 

SBeingeift 120 

Sacf  für  Sörbe  unb  Stoljrgefledjte. 
©in  Sacf,  welcher  für  ben  thtn  angegebenen  $tt)ecf 
bienen  foll,  mntf  immer  einen  gewiffen  @rab  öon  ©lafticität 
befi|en  nnb  lann  man  einen  foldjen  leidet  nadj)  fofgenbem 
SSerfa^ren  barftellen :  @ute£  Seinöl  tuirb  in  einem  geränmigen 
©efäfte  fo  lange  gefodjt,  bi§  ein  Sropfen  beSfelben  anf  eine 
falte  Steinplatte  gegoffen,  fo  gäf)  wirb,  ba$  er,  mit  bem 
ginger  berührt,  ftarf  an  bemfelben  fjaftet  nnb  fidj  ju 
bünnen  gäben  gießen  läf$t.  SSon  biefem  Seinöl  mijdjt  man 
ben  jtnanjigften  Sljeit  jn  gntem  fetten  ßopat^irnifj  unb 
öerbünnt  ben  Sacf  mit  fo  triel  Serpentinöt,  al£  erforberüdj 
ift.  ©oll  biefer  Sacf  gefärbt  werben,  fo  fügt  man  bemfelben 
am  jmecfmäftigften  Anilinfarben,  bie  in  Senjot  gelöft  wer- 
ben,  ju  unb  üerrüfyrt  bie  Söfung  be£  garbftoffeg  anf  baZ 
Sunigfte  mit  bem  Sacfe. 
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@6enI)oIjlarf  fürJQoIggegeuftänbe. 
S^IortüafferftofffaureS  Slnilin  10  ©ramm,  SBeingeift 
10  ©ramm,  biefe  Söfung  wirb  auf  ba§  §oIj  aufgetragen, 
roeldjeS  öortjer  mit  einer  Söfung  befinden  ttmrbe,  meldte 
anZ  1  SCtjeil  ßupferöitriol  in  100  Reifen  SBaffer  bereitet 
ttrirb  unb  üoflfommen  troden  geworben  fein  muß,  efye  man 
bie  Söfung  be£  SlnilinfalgeS  aufträgt,  Sediere  mirb  am 
beften  mittelft  eine§  weichen  ©djtoammdjenS  aufgetragen 
unb  färbt  fidj  btö  §olg  al^batb  bi§  ju  einer  genriffen  Siefe 
tief  fdjttjarj.  ©§  bitbet  fid)  burd)  bie  (Stntturfung  be* 
Äupferfalje»  auf  ba%  djiortnafferftofffaure  SCnilin  eine  SSer^ 
binbung,  bie  man  megen  ifjrer  fd)marjen  gfarbe  mit  bem 
tarnen  SKigrofin  be^eidjnet  fyat  unb  roeldje  Weber  burd) 
©äuren  nodj  burd)  Sttfaüen  gerftört  wirb.  3Kan  fann 
batjer  ba§  §olj  otjne  jeben  weiteren  Ueberjug  laffen;  will 
man  e§  jebod^  glänjenb  fyaben,  fo  genügt  e§,  basfetbe  mit 
gewöhnlicher  Sifdjter^otitur  ju  übergießen. 

öudjbinber^gimife. 

(Steint 4 

äßaftif 4 

©anbarac 6 

aSenetiartifdEjer  Serpentin  ...  3 

SBeingeift 30 

33udjbinber*£Jacf  A. 

©djetlad 10 

Sterpentinöl 1 

SBeingeift 30 

SBudjbinber  *&a  et  B. 

®rad)enblut 1 

©ummtgutt 10 

G* 
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©anbarac 2 

©c^etlacf 20 

SSenetianifdier  Serpentin  ...  5 

2Beingeift 100 

gflüdjttger  (£opal*girnit3  Ä. 

(Sopat 60 

Sieger 10 

Sltfo^ot      60 

Terpentinöl 40 

glüd)tiger  &opal*3firniJ3  B. 

(Sopat 10 

Slceton 30 

©a  ba%  Slceton  nnr  infofern  SBertf)  f)at,  als  e§  ein 
üortrefflidjeS  SöfungSmittel  be§  (SopalS  abgtebt,  in  bem 
fertigen  ^irniffe  aber  weniger  Brauchbar  ift,  ba  e£  ju 
fd^neU  eintrocknet  (ba§  Slceton  fiebet  fd)on  bei  56  @rab), 
fo  beftillirt  man  bie  Kare  Söfnng  bei  fefjr  nieberer  %tm- 
peratur  öorfidjtig  fo  lange  ab,  biZ  etoa  15  bi§  20  Slceton 
übergegangen  finb,  nnb  fügt  fogteidj  nad)  Unterbrechung  ber 
®eftiHation  ju  ber  toarmen,  biefen  Söfnng  90percentigen 
SBeingeift.  ©tatt  be§  Slceton  lafjt  fidj  and)  Steuer  oer* 
toenben.  Slrbeitet  man  mit  biefer  gfüffigfeit,  fo  bringt 
man  gleich  §u  Slnfang  mit  ber  Söfnng  fo  tuet  an  ftarfem 
Sßeingeift  in  bie  ©eftillirblafe,  al£  man  Sieger  abbeftiltiren 
mü.  2Benn  man  fobann  anf  34  bi£  36  @rab  ernmrmt, 
fo  beftitlirt  nnr  Sieger  über  —  in  biefem  gfatte  muJ3  ba£ 
Suljlroljr  be§  3)eftiC(n>Slpparate§  mit  ®i§  nmgeben  fein  — 
unb  fann  ber  Sieger  neuerbingS  üertnenbet  toerben. 
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©lajHfdjer  (SopaNgir  ni§  C. 

ßampljer 1 

ßopat 4 

Sieger 12 

Sic  ßöfung  tüirb  nur  nad)  fefyr  langem  ©teljen  t)oII= 
fommen  ftar;  man  lä^t  fie  tnodfjenlang  in  glafdjen  fielen 
unb  gtefet  bann  ben  oberen  ffaren  Sf)eil  ab;  ber  23oöenfa£ 
heftest  au§  nur  gequollenem  Sopal,  ben  man  neuer* 
btng§  mit 

(Sampfyer %— 3/4 

ßopal 2 

Steuer 12 

gu  befjanbeln  Ejat. 

2)retf)§ler^2acf. 

©lernt 2 

@eb(eicf)ter  ©dfjellacf     ....  10 

SBenetianifdjer  Serpentin  ...  2 

SQBeingeift 30 

girnife  für  glaf djenfapfeln. 

©ummigutt 10 

©d&eHacf 100 

Serpentin 10 

SBcingeift 450 

gufebobentacf  A. 

(Sofopljonium 10 

9tubtn*@c§ellacf 20 

aSenetianifd^er  Serpentin  ...  5 

SBetngeift 100 
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^ufcbobeniacf  B. 

(Solopljonium 15 

9Mnn=@cf)etlacf 10 

Terpentinöl  ........  5 

2Beingeift 60 

gufcbobenlacf  C. 

©djellad; 150  ©ramm. 

SSeingeift 2  Siter. 

3)iefer  Sacf  läßt  fid}  als  Uebergug  für  gufe&öben  öer* 
menben,  bie  rjorfyermit  irgenb  einer  $arbe  betrieben  mürben, 
unb  madjt  ber  bünne  ßacfüberjug  bie  $arbe  tuet  bauer- 
fjafter,  als  fie  fonft  märe. 

gimiJ3  für  unedjte  ©olbleiften. 

©rfjettacf 1500  ©ramm. 

SBeingeift     ....        3  Siter. 
©iefe  Söfung   mirö    für   fiel)   bereitet  unb  bmä)  2tb* 
fi^enlaffen  gellärt. 

©anbarac    ....    250  ©ramm. 

SRaftij 200 

©ummigut  ....    250       » 
©rac^enblut     ...      50       » 

©iefe  Söfung  mirb  mit  ber  flar  abgegoffenen  ©djeHacf* 
löfung  gemixt  unb  ljat  man  einen  gemiffen  Spielraum  in 
ber  garbe  ber  gftmiffeS;  fotl  nämltdj  ljetteS  ©olb  bärge* 
ftellt  merbenf  fo  reicht  man  mit  ber  ÜJftenge  be§  SDradjen* 
Mutes,  bie  oben  angegeben  ift,  rjotlftänbig  au§.  325x11  man 
jebod)  bem  ^irniffe  ™txi  ™rf)r  in'S  SRot^e  geneigten  %on 
geben,  fo  bergröfeert  man  bie  Sftenge  be»  ®racf)enblute§. 
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SBefonberS  bequem  ift  e§  bei  btefen  f5trniffenr  toemt 
man  ftdj  bie  Söfnngen  be§  ©ummiguttS  unb  be£  SDradjen* 
MuteS  gefonbert  ljerfteüt;  mau  fann  bann  leidet  burd)  3u= 
fa|  ber  einen  ober  ber  anberen  Söfung  bem  gftrnifj  einen 
gang  beftimmten  garbenton  erteilen. 

SKattgrunb  für  unechte  ©olbraljmen. 

©djellacf  gebleichter  .    250  ©ramm, 
treibe  geflammte  .    250       » 
2ßeingeift     ....        2  Stter. 

®er  $irnif3  nrirb  auf  bie  Sßeife  bargefteltt,  ba%  man 
suerft  bie  Söfung  be§  (Sd>eltad§  in  ber  möglidjft  geringen 
SSeingeiftmenge  barftellt,  biefe  rafet)  mit  ber  treibe  ju  einem 
Seige  betreibt  unb  atlmälig  ben  fReft  be§  SSeingeifteS  gu= 
fügt.  ©rfdjeütt  ber  girnifs  nad)  bem  (Sintrocfnen  einer 
5ßrobe  glänjenb,  fo  fügt  man  etttaS  treibe  unb  Sllfoljol 
t)inju;  ift  berfelbe  jeboct)  ju  matt,  fo  ljat  man  eine  Heine 
Partie  öon  biefer  ©cfjeüacflöfung  6eijumifd(en.  ©djliefclidj 
mirb  nodj  ein  bünner  Slnftrid)  mit  einer  farblofen  ©djetlacf* 
löfung  gegeben. 

@oIbIeiften*#irnift. 

©ebetiaef 1200  ©ramm. 


©anbarac    .    . 
©ummigutt 
©anbeffjolj 
Serpentin     .    , 
2lifot)ol    .    . 

©a§  ©aubelfjolj  ttrirb  für  fid}  in  einem  Xf)eil  be§ 
2l(fo£)ofö  bezaubert  unb  bie  Söfung  bem  übrigen  gtrniffe 
beigefügt. 


500 
250 
200 
150 
5  Stter. 
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©olb  gtän  jenb  e  f arbig e  girnif fe  für 
3tat)menleiften. 
3Äan  fann  berartige  gimtffc  fefjr  leidjt  auf  bte  SQBeife 
barfteHen,  baft  man  ju  einer  bicfen  ©djeHacflöfung  eine  ent* 
fpredjenbe  Sttenge  irgenb  eine§  Slniti  nf arbftoff e8f  ber  in 
Sßetngeift  getöft  ttmrbe,  jufügt,  unb  laffen  fidj  auf  biefe  8trt 
fotoofjl  rot£)e,  blaue,  iriotette  unb  grüne  garbentöne  f)er= 
ftetlen;  nad)  bem  Srotfnen  be§  SImlinftnriffeS  tnerben  bie 
©egenftönbe  nochmals  mit  einem  farblofen  girniffe  überwogen. 

©otblacf  A. 

©radjenblut 1,5 

©ummigutt 3 

3Kaftij 4 

©afran 1 

©anbarac 4 

©cf)eilacf 20 

©eingeift 100 

©olblacf  B. 

ßurcuma   .   . 5 

©racfceublut 1 

©lernt 2 

©ummigutt 3 

®örnerlacf 10 

2J?aftij 10 

©anbarac 10 

9Senetianifd)er  Serpentin  .  •    .  5 

SBeingeift 100 

@otbtatf*gftrni&  A. 

©ummigutt 10 

2KafttE 25 
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Sörnertacf     . 25 

©afran  .    .    • 1 

233eütgeift 150 

©olbladhgirnifj  B. 

ßurcuma 1,5 

£)radjenblut 20 

eiemi 30 

©umigutt 20 

Äörncrlac!     20 

©anbarac 50 

SBeingeift  .......  50 

@  o  Ib  le  tftett  f  f^  ir  ni  js. 

öernftein 25 

2)rad}enblut 20 

©ummiguit 25 

fiörncrlad     100 

©afran 1 

©anbeHjolj 3 

SBcingcift 500 

SDiefer  girnift  nutj3  längere  $eit  fielen  unb  fobann 
ftltrirt  werben ;  beffer  ift  es,  bie  garbftoffe  ©anbet^olj  unb 
©afran  für  ftcfi  allein  mit  Sßeingeift  31t  be^anbeln  unb  bie 
£öfung  bem  fertigen  girniffe  beizufügen.  23ei  allen  ©olb- 
leiften*  ober  ©olbfad^imiffen  ift  eine  $robe  leidet  berart 
aufzuführen,  ba$  man  ettoaS  öon  bem  fjtrniffe  auf  ein 
Hanfe*  SSeifjbtedj  ftretdjt,  too  bann  beim  23ertrotfnen  ber 
©olbfdjtmmer  hervortritt.  2Biü  man  ben  ©otbton  ttmrmer, 
ba%  ift  metjr  in'§  9totf)e  fatlenb,  fo  muß  man  bie  rotten 
garbftoffe  in  größerer  äftenge  antoenben,  für  blaffeS  @o(b 
hingegen  ba$  ©etb  öortualten  laffen. 
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©  I  a  n  % I  a  ä. 

Sernftetu 2 

Sopat 4 

Sömerlacf      6 

SRaftts  ..........  5 

©anbarac 5 

©^etlacf 10 

3Senetianxf(f)er  Serpentin  ...  4 

SBeingetft 100 

§arjlacf  A. 

SoIoplSjomum 20 

©lernt 5 

Söeingetft 60 

§ar$lacf  B. 

Kolophonium 25 

9#aftij 5 

©djellacf 5 

SSSeirtgeift 150 

§o lotete!  (rotier). 

®rad)enbtut 1 

©lernt 2 

2Rafti£ 2 

©anbarac 8 

©d)ellacf    .    . 4 

SSenetiantftfjer  Serpentin  ...  4 

SQSeingeift 50 

§ olglacf  (fdjtoarger). 

©lemi 1 

®örnerlacf 1 
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SKaftiE •    .    .  1 

©anbarac 1 

©cljellacf 2 

9Senetianijtf)er  Serpentin  ...  1 

SBcingcift 20 

gefärbt  mit  SBetnfd^töarg 1,  tt>efd)e§imt 

bem  Serpentin  verrieben  unb  ber  §arjlö)'ung  jugefügt  toirb. 

®ammmad)er  =  2acf. 

©lernt 2 

a»aftis 2 

©cf)etlacf 10 

Söeingeift  .........  40 

Ä  i  e  m  p  n  e  r  =  S  a  cf . 

Slemi 2 

ÄörnerladE 10 

©anbarac 5 

8Senetianifd)er  Serpentin  ...  3 

SBeingeift 60 

2acf  für  ®upferftid)e. 

©ampl)er 2 

SRaftis 2 

©anbarac 5 

©ebfeidjter  ©cfjellacf     ....  5 

SSeingeift 80 

Unlö81tdje   girniffe    für   ®upf  erftielje   unb 
Sanbf  arten. 
SBemt  e§  fiel)  barum  f)anbelt,  ®upferfticf)e,  Sanbfarteit, 
überhaupt  Rapier   mit  einer   gegen  ba%  SBaffer  unempfinb^ 
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liefen  ©djidjte,  bie  aber  ftctö  elaftxfd^  bleibt,  ju  übergießen, 
fo  öerfäfyrt  man  auf  fotgenbe  SGßetf e :  2)ian  berettet  au§ 
feinem  S3ergolber*Seim  eine  Söfung  in  äBaffer,  bie  auf  1  Siter 
SBaffer  50  ©ramm  Seim  enthält,  übergießt  bie  $apierf(ädf)e 
mit  ber  Carmen  Söfung  unb  läßt  ba§  Rapier  öollfornmen 
troefen  werben.  9tad)  bem  Srocfnen  legt  man  ba§  Rapier 
in  eine  Söfung  t>on  10  Steifen  effigf aurer  Sßonerbe,  läfet 
e£  in  berfelben  burd)  eine  ©tunbe  liegen,  ttmfdjt  ba§  Rapier 
ab,  troefnet  unb  glättet  eS.  @£  fjat  fid)  bann  auf  bem 
Rapiere  ein  Ueberjug  au§  Sßonerbe  unb  Seim  gebitbet  unb 
ift  ba§  Rapier  t)ierburd)  bemfetben  ^ßroceffe  untersogen 
tüorben,  ben  man  a(§  SBei^gerberei  bejeid^net.  @oIdje§  Rapier 
fann  mit  einem  feuchten  ©djtuamme  geitmfcfyen  werben,  of)ne 
©djaben  %u  nehmen. 

aRaftig-gfintig  A. 

SKaftis 4-5 

©anbarac 5—6 

SSenettamfdjer  Serpentin  .    1!2—% 
SBeingeift 26—30 

SRoftts-gfirnife  B. 

2Kafiif  .    .    .  ■ 5-6 

©anbarac 10—12 

S3enetianiftf)er  Serpentin  .    1U—1/2 
Söeingeift 26-30 

9)feffing  =  Sacf. 

Sörnerlacf 1 

©djetfaef 1 

23enetianifd)er  Serpentin  .    .  0,5 

SBeingeift  ........  20 
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ättetatl^irnifc  (farblofer). 

23ernftein 1 

SRafttE 1 

©anbarac 2 

©ebleidjter  ©tfjellacf     ....      2 
SBeingeift 20 


$te  Carte  für  tyf)oto$xapf)tn. 

®ie  Sßfyotograpfjen  benötigen  für  ifjre  SIrbeiten  eine§ 
SacfeS,  ttieldjer  gartj  befonbere  ©tgenfd&aften  befiijen  mufc; 
berfelbe  muf$  einerfeit§  üolllommen  farblos  fein,  feft  an 
bem  ©lafe  tjaften  unb  babei  eine  möglidjft  gro£e  §ärte  be* 
fifeen;  aufcerbem  muß  er  aber  and)  fo  befcfyaffen  fein,  ba§ 
fidf)  mit  §ilfe  bon  SBIeiftiftert  Sftetoudjiruitgen  auf  ber  Sßtatte 
ausführen  laffen.  S)ie  ttridjttgfte  unter  allen  (Sigenfdjaften, 
bie  man  bei  biefen  Sacfen  forbert,  ift  jebenfall§  bie  ber 
§ärte,  inbem  nur  in  jenen  gäHen,  in  tneldjen  ba§  gläferne 
9iegatibbilb  mit  einem  garten  girniffe  überwogen  ift,  bk 
2lbnat)tne  öon  bielen  Kopien  mögttdj  toirb,  otjne  baß  bie 
platte  hierunter  leibet,  (£nblid)  ift  nod)  bei  biefen  Sacfen 
ju  erttmfjnen,  baß  fie  immer  einen  geraiffen  ©rab  öon 
(Slafticität  behalten  follen  unb  burd^auS  beim  Siegen  ber 
lacfirten  platte  nicEjt  riffig  toerben  bürfen,  inbem  bie£  gleich 
kbeutenb  mit  bem  ööttigen  Sßerberben  be§  pfjotograpfjifdjen 
sJJegattt)§  ftmre.  2Bie  man  ftefjt,  finb  e£  jiemlid)  nriber* 
fpredjenbe  @tgenfdE)aften :  §ärte  unb  ©(afticitöt,  bie  man 
gleichzeitig  bei  einem  berartigen  girniffe  verlangt,  unb  ift 
e§  faum  mögtidj,  beiben  Slnforberungen  in  gleichem  3JJa^e 
gerecht  ju  werben.  2Bir  laffen  unter  ben  Dielen  SBorfdjriften, 
roelcbe   jur  §erfteüung  bon    pl)otograpf)ifd)en  girniffen  ge* 
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geben  würben,   nnr  jene  folgen,   hk  fid)  wirftid)  bei  lang- 
jährigen SBerfucfjen  als  swedentfpredjenb  bewäljrt  Mafien. 

Sad  für  pfyotograpljif dje  Sftcgatiobilber. 

©anbarac  .......       4 

SBeingetft 20 

&f)toroform  . 0*5 

Saüenbelöt 3 

®ie  filtrirte  Söfung  wirb  burd)  Uebergiepen  auf  ber 
©laSplatte  fcerttjeilt  unb  burd)  Stnwenbung  öon  Söärme 
getroefnet.  ©iefer  Ueberjug  ift  üollfommen  farblos  unb  wirb 
audj  bei  fefyr  langem  aufbewahren  ber  mit  bemfelben  ge* 
firnißten  9cegatioe  nidE)t  riffig. 

SRonf^oöen'S   9Jetoudjir*3?irnift    für  sJlegatit)e. 

©djellad  in  blättern  wirb  in  eine  gesättigte  Söfung 
öon  foljlenfaurem  Slmmonia!  in  SBaffer  burd)  24  ©tunbett 
gelegt,  bie  Söfung  abgegoffen  unb  burd)  bie  gleiche  SJcenge 
t>on  reinem  SBaffer  erfefct;  bie  gflüfftgfett  wirb  unter  fort* 
wäfjrenbem  9?ül)ren  gefönt,  bis  üollftänbige  Söfung  erfolgt 
ift.  ®aS  5Berf)äitmfc  jnrifdjen  ©djellad  unb  SBaffer  ift  bei* 
läufig  1 :  8.  9Jcit  biefer  Söfung  wirb  baS  oollfommen  trodene 
■Kegatiöbüt)  zweimal  übergoffen  unb  fann  man  auf  biefem 
Ueberjuge  rafdjer  unb  feiner  retoud)iren,  als  wenn  man 
anbere  Ueberjüge  anwenbet. 

9fcetoud)ir*3firni&  für  Sßljotograpfjen. 

©djetlad 1  ©ramm, 

©anbarac 6        » 

SKafttj: 6 

Steuer 100  ftubifem. 
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Stadjbem  bte  Söjuttg  ber  §arje  in  bem  Steuer  ftatt* 
gefunben  f)at,  fügt  man  ju  ber  2Rijd)img  10  ftubifem. 
reine§  33enjoI. 

©iafttfdjcr  ©amarlad   für  s$f>otograpf)ten. 

S5amar 40  ©ramm 

Aceton 180 

®ie  Sluflöfung  erfolgt  innerhalb  14  Sagen  jtemttd) 
DoQftäubig,  wenn  man  bte  tu ü^(ü er f c^Iof f ene  glafd)e,  welche 
bte  Körper  enthält,  an  einem  mäBtgmarmen  Orte  fielen 
täfjt.  ^adj  biefer  ^ett  gie£t  man  bte  Söfung  forgfältig  t>on 
bem  SRücfftanbe  ab.  ©er  f&ad  ttrirb  mit  einem  garten  Sßinjel 
aufgetragen  unb  ber  Slnftrtd)  mehrere  SDiale  ttneberfyolt. 

§arter£acf  für  pl!)otograpf)tf(i)e  Siegatiöbilber. 

©anbarac 200  ©ramm. 

Senet.  Serpentin    .    .    20 

Sattenbelöt 25        » 

Sieger 25 

2ltfof)ol  (abfoluter)     .  500 

^tjotograpfjen-Öarf  A. 

ÜKaftig 2 

@ebleicf)ter  ©djeüacf     ....    10 

Terpentinöl 2 

SBetngeift 60 

s$f)otograp!)en  =  Sad;  B. 

Sernftein 1 

Sopat 1 

Senjot 2 

SBeingeift 15 
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*ßt)otograpf)en  =  2acf  C. 

33ernftein 2 

©opal 2 

äRafttj; 1 

5ßetroleum^ett)er 10 

SBeingeift 20 

5Die  jur  ^Bereitung  öon  ^fjotograpfjensßacfen  bienenben 
Rohmaterialien  muffen  auf  i>a§  ©orgfältigfte  au§gett)äf)lt 
toerben,  ba  man  *>on  biefen  Sacfen  abfolute  garblofigfeit 
verlangt. 


©cbtoarjer  £eber  =  2acf  A. 

©d&ettacf 10  ©ramm. 

Serpentin    .   .    .    •  .    50        » 

2Beingeift 400 

Sn  bem  SBeingeifte  Würben  fcorljer  5  ©ramm  231au* 
fjotgejctract  gelöft  unb  eine  Söfung  t>on  1  ©ramm  boppett* 
d)romfaure§  Salt  jugefügt.  ©iefe  beiben  le^genannten  Körper 
geben  eine  intenfiü  fdjmarje  gärbung  unb  erftfjeint  ber  &ad 
unmittelbar  nad)  bem  Xrocfnen  in  glänjenb  fdjttmrjer  $arbe. 
2Bünfd)t  man  benfelben  mit  einem  ©tief}  in' 8  S3Iaue  §u 
Ijaben,  fo  fann  man  bie§  am  einfadjften  baburd)  erreichen, 
ba%  man  in  bem  fertigen  Sacf  nod)  5—10  ©ramm  Snbigo= 
carmin  cmftöft. 

©djtnarjer  2eber  =  £ad;  B. 

©d^ßaef  (Rubin) 30 

9Senettanifcf)er  Serpentin  ...      1 
©anbarac 1 
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SRtcmuSöI 1 

SBetngeift 150 

Slmlmfdjttjarj 5 

S3  i  I  li  g  e  r  S e b e r  *  & I a n g ;  1  a cf . 

©d)tt>arje§  $ed) 1 

SBenaol 4 

S)ie  Söfung    finbet   in    ber  äßärme   ftatt   unb  eignet 

fidj  biefer  Sacf,  roeIei)er  rafd)  troefnet,  red£)t  gut  gutn  Sari iren 

üon  ©d)uf)leber,  inbem  er  eine  getoiffe  ©lafttcität  beibehält ; 

nriH  man  biefelbe  noc£)  rjergröfjern,  fo  fann  man  ber  Söfung 

einige  Sßercente  an  Serpentin  jufügen. 

9U  e  m  e  r  =  S  a  tf.     ' 

ßolopfjonium 5 

Stenrufj ,      1 

swafttE 2 

©anbarac 5 

©tfjetlacf    . 20 

Sßenetianifdjer  Serpentin  ...  5 

SBeingeift 100 

©anbarac*  gfirnifj. 

©anbarac 10 

SBenetianifdjer  Serpentin  .      1—2 
SBetngeift 26—30 

Serra^cotta^Sacf. 

3Rafti£ 2 

©djellacf 20 

SBenetiamjdjer  Serpentin  ...  5 

äBeingeift 60 

£.  ^nber §.    Söffe  unb  Sfirniffe.    2  9fefL  7 
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Uniöerfal*gtrni§  (elaftifdjer). 

Äantpf)er     .......  1 

Kolophonium 2 

SQtofttg 2 

©anbarac 4 

SBeiugeift 24 

Uniöerfal*3firni{}  (parier). 

Sampljer 2 

Kolophonium 2 

9Ka[tif 2 

©anbarac 2 

©tfjeHacf 2 

SBeingeift    .';'.. 24 

SSergolbersgirntfj. 

©lernt 6 

SRafttj: 6 

©anbarac 12 

SBeingeift 300 

Sacf  für  SSergolbertoaaren. 

Scrnftcin 2 

S)radjenblut 0,5 

©ummigutt 0,5 

®örnerlacf 5 

©anbelfjotj 0,5 

©anbarac 2 

©afran 0,2 

SBeingeift 20 
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Vernis  (Tor  (©olbf imifj). 

2)rad)enblut 5 

(Sfemi 5 

©ummigutt 25 

SKaftig    ........     20 

©anbarac 12 

©djeltacf 20 

©anbelljolj 15 

SSenetianifdjcr  Serpentin     .     .     10 

Sßeingeift 600 

8ebe§  ber  §ar$e  tüirb  für  fid)  in  SBeingeift  gelöft 
unb  bie  ^arbftoffe  mit  SBeingeift  bigerirt ;  nad)  bem  SÄifdjen 
roirb  ftttrtrt.  ©iefer  girnift  befi|t  in  golge  feines  ©etjaltes 
an  (Stemi,  9Kafti£  unb  befonberS  Serpentin  eine  Ijo^e 
©lafticität  unb  fann  fetbft  auf  Seber,  2Bad)Stud)  u.  f.  tu. 
üertoenbet  tnerben,  otjne  ju  fpringen,  tnenn  man  bieje 
©egenftänbe  biegt. 

$orfd>viftett  für  JerJiettttttiHs^irttiffe* 

2)ie  Serpentinöl^imiffe  tnerben  ber  §auptfadje  nad) 
genau  fo  bereitet  tüte  bie  SBeingeift^girniffe ;  nur  brauet 
man  tnegen  be§  t)öf)erliegenben  ©iebepunfteS  be§  Serpentin* 
öle£  nidjt  jene  SSorfidjten  gegen  ba£  SSerbampfen  ber 
SöiungSmittel  anjutuenben,  tneldje  bei  333eingeift  notfjtnenbig 
finb.  9Kan  fann  mit  Terpentinöl  fetjr  gut  Jparjlötungen  auf 
bie  Söeife  öornetjmen,  ba$  man  baS  §arj  in  einen  Seinen* 
beutet  bringt,  biefen  mittelft  eines  5a^eng  in  e^ne  9r°f3e, 
bi§  jtr  titer  fünftel  mit  Terpentinöl  gefüllte  glafdje  f)äugt, 
tnefdje  bis  31t  ein  Giertet  itjrer  §ötje  in  ©anb  fteljt,  ber 
auf  ben  platten  eines  geraöljnlidien  ©parfyerbcS  liegt.  8fuf 
bie  ??fafdje   fefct    man   einen  ©laStridjter,    in  melden  mau 
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einen  ©djtoamm  legt,  ber  t>on  geit  ju  Qcit  befeuchtet  tuirb. 
Ser  23erluft,  ben  man  hierbei  burtf)  23erbampfen  be§  £)efe§ 
erleibet,  ift  ein  fo  geringer,  ba$  man  ü)n  gang  außer 
sJtetf}mmg  laffen  fann. 

SD  a mar  firniß. 

®amar*§ar$ 40—45 

Terpentinöl 50—60 

Sie  Bereitung  biefeg  gfirniffeS  forbert  ein  eigentfyüm* 
lid£|e§  9Serfai)ren ;  ba§  2)amar*§arj  löft  fiel)  nämlid)  nur  bei 
üoüftänbiger  Slbtoefenfyeit  öon  SSaffer  in  Terpentinöl;  htx 
©egentuart  öon  SSJaffer  ift  e§  gerabeju  unlöSKd).  Sftad)  einem 
älteren  irrationellen  SSerfatjren,  bei  toeldjem  triel  Del  burdj 
SBerbunftimg  verloren  ttrirb  unb  toeld)e3  gleichzeitig  fe^r 
feuergefät)rüdE)  ift,  erjjiijt  man  ba*  §arj  fo  lange  in  bem 
Dele,  biZ  biefe^  nidjt  mel)r  burd)  bie  Slafen  Don  SBaffer* 
bampf  auftoatlt,  fonbern  bei  120—130  ©rab  einen  glatten 
Spiegel  geigt  —  SBir  üerfa^ren  auf  bk  SBeife,  baß  tt>ir 
ba§  §arj,  meldEje^  öorljer  burd)  furje  Qtit  <*uf  105  hi% 
110  ©rab  erljifct  ttmrbe,  mit  einer  fet)r  Keinen  2Äenge  öon 
Terpentinöl  fo  ftar!  ert)ijjen,  ba$  lefctereS  fiebet,  moburd) 
fef)r  balb  eine  bide  Söfung  entfielt,  bie  mit  Terpentinöl 
entfpred)enb  üerbünnt,  fogleid)  fertigen  firniß  gtebt. 

£)amar*girniß  (gemifdjt). 

®amar^arj 80 

Seinöl 4  bi£    5 

Terpentinöl 100 

®a§  Seinöl  mirb  mit  bem  §arj  unb  toentg  -£erpen^ 
tinöl  burd)  einige  ©tunben  gefodjt ;  ber  fo  erhaltene  Jirniß 
ift  jmar  nidjt  fo  IjeU  al§  ber  mit  Terpentinöl  allein  be- 
reitete, läßt  fid)  aber  leidster  auftragen. 
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3)  et m ar^Sopal^irnijs. 

ßopat 40 

®amar*iparj 80 

Seinöl 10 

Terpentinöl 100 

3)a*  Seinöl  ttrirb  in  jmei  Steile  geseilt,  in  ber  einen 
^älfte  ttnrb  ber  Sopal,  in  ber  anberen  ba§  2)amar*§ars 
getöft,  bie  Söfungen  jufammengegoffen  unb  mit  Sterpentinöl 
berbünnt. 

93  e  r  n  [t  e  i  n  *  @  I  e  m  i  *  S  a  cf . 

S3ern[tein 20 

(Slemi 5 

25enetianijtf)er  Serpentin     .    .      5 
Terpentinöl 60 

Sledjtacf. 

Stsp^alt 10 

©olopljonium 5 

Seinöl^irnif$ 20 

Terpentinöl 8 

33ud}binber*6opaI*Sacf. 
SBeftinbiftfjer  (Sopat  ....     10 

9#aftij; .      2 

Terpentinöl 10 

SBeingeift 10 

©otblacf  (gemixter). 

Kolophonium 2 

©ummigutt 5 

SRafttj: 5 
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©anbarac 5 

©cftellacf 2 

Serpentin 2 

Terpentinöl 50 

äßeingeift .10 

©a§  ßoloptjonium,  ber  ©utmnigutt,  äftaftij:,  ©an* 
barac  unb  ©tf)eOacf  luerben  in  bem  SBeingeifte,  ber  Serpentin 
in  bem  Serpentinöle  gelöft  unb  bte  Söfungen  genügt. 

fiutf  djenlacf. 

Dftinbifdjer  (Sopai 2 

Serpentinöl 3 

Seinöi 3 

äBetterfefter  ftautfdjuf  tacf. 

9Kan  löft  ^autfdjul;  burd)  längereg  ©rf)i£en  mit  Seinöi 
unb  füllt  bie  Söfung  in  t)of)e  glafdjen,  in  meldten  man  fie  jum 
groecfe  ber  Klärung  einige  Sßodjen  ruljig  fielen  läfct.  2>ic 
geHärte  Söfung  fann  bann  mit  irgenb  einer  @rbe  (@ngel* 
rotf),  ©elberbe)  Verrieben  tnerben  unb  giebt  einen  ben  (Sin* 
flüffen  ber  äßitterung  auggejeitfjnet  tniberftetjenben  2tnftrid). 
2Bemt  man  an  ©teile  ber  (Srbe  f eingeteilten  ©rapf)it  an- 
roenbet,  fo  erhält  man  eine  2Inftreitf)maffe,  bie  nad)  bem 
Srocfnen  tt>xe  ©tat)t  ausfielt» 

§arjla(J  (fetter). 

2l§pf)alt 5 

©olop^onium 20 

Serpentinöt 10 

2einöl*gfirmf} 15 
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Sacf  für   ©d)df  tenmaler. 

©lernt 4 

2»af«E 5 

©anbarac 10 

©c^eüacf 10 

^Terpentinöl 4 

SBenetianifdjer  Serpentin  ...    4 
993etngeift 100 

®ie  gafjgtaf  uren. 
Unter  ben  Kamen  gaftglafuren  unb  gaftfaefe  fommt 
eine  größere  ftafjl  üon  ^irniffen  in  ben  §anbef,  meldte 
ganj  befonberS  jn  Slnftridjen  für  bie  ©atjrfufen  ber93raue^ 
reien  t)on  SBidjtigfeit  finb  unb  t>on  einigen  gfabrifantett  als 
Specialität  bargeftellt  werben.  9?ad)ftet)enb  laffcn  wir  gwei 
ber  wirf(id)  in  ber  5ßraji§  bewährten  23orfdjriften 
folgen : 

Damar-4Fa|jglarui\ 

©cfjellacf      100  ©ramm 

£)amar    ......  100        » 

ffieingetft 2  Stter. 

Sie  §arge  werben  mit  bem  Sßeutgeifte  in  einer  tootyl* 
t>erfd)toffenen  gfaf(f)e  an  einem  warmen  Orte  fo  lange 
Digerirt,  bi§  fid)  ber  gröjste  Xfydl  berfelben  gelöft  f)at,  unb 
bie  glafd^e  öfter  gefcpttelt.  $ft  enblid)  eine  trübe  Sftftffig* 
feit  entftanben,  fo  ift  bie  ©lafur  üerwenbbar ;  ein  giltriren 
berfelben  ift  ganj  überftüfftg.  SDie  ju  glafirenben  Raffer 
muffen  innen  ganj  troefen  fein,  unb  ift  e§  jwecfmäfcig,  bie* 
felben  mit  Jpitfe  eine§  fyeifcen  ßuftftromeS  auSjutrocftten  unb 
anzuwärmen.  ®er  Sacfüberjug  wirb  fdjnell  aufgetragen, 
unb  wenn  berfelbe  einmal  fo  weit  troefen  geworben,  ba^  er 
nid)t  meljr  fliegt,  in  23ranb  gefteeft.    äBenn  er  f)ell  brennt, 
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regt  man  ben  ©edel  be§  $affe3  feft  auf,  um  ben  23ranb 
gu  löfdjen,  unb  lägt  ba§  gafc  mit  aufliegenbem  ©edel 
oMig  erfalten.  ©ie  ©fafur  haftet  bann  in  einer  bünneu 
©cf)itf)te  fo  feft  an  ben  gfafjtoäitben,  ba%  fie  niemals  ab- 
bringt. 

4Faßala|ur*n  für  bte  Smtenfdte  dou  JFfiflerm 

©djetlacf 200  ©ramm 

SDämatgatg     ....  200 

Kolophonium  ....  400        » 

SBeingeift 3  Siter. 

©ie  §arje  werben  in  einem  rjerfdjloffenen  ©efä^e 
unter  Stntoenbung  rjon  SBärmc  in  bem  äBeingeifte  gelöft  unb 
gloecfmäfjig  loarm  angetoenbet.  ©ollen  Raffer,  toelcfje  fcfjon 
glafirt  itmren,  nenerbingS  mit  ber  ©lafur  überwogen  tnerben, 
fo  ift  e§  gtoecfmäfsig,  ben  neuen  SInftrirf)  nidjt  trocfen  toerben 
ju  laffen,  fonbern  ben  ^apoben  xa\fy  ftufjufefjen  unb  bie 
©lafurmaffe  gu  entgünben.  ©er  ältere  Slnftrid)  öerfd)milgt 
tjierburcl)  mit  bem  neuen  gu  einer  gleichförmigen,  feljr  feft 
anljaftenben  äKaffe. 


$mttffe  mit  ®UinUf)ltntf)ttx'ü. 

©eitbem  fid)  jener  Snbuftriegtoeig,  welker  fid)  mit 
ber  trocfenen  ©eftillation  ber  ©teinfol)len  befd^äftigt,  }o 
mädjtig  enttoidelte,  fjat  man  fcieifad)  öerfudjt,  bie  Dele, 
toeldje  man  anZ  bem  ©tjeere  gewinnen  fann,  aud)  in  ber 
girmfcfjabrtfation  angutoenben.  ©§  ift  in  ber  SHiat,  ge- 
lungen, einige  biefer  ölartigen  Sßrobucte  (in  djemifcfyer  23e- 
gietjung  gehören  biefelben  nidjt  gu  ben  eigentlichen  Delen, 
fonbern  gn  ben  $of)lemoafferftoff^erbtnbuugen)  gur  ®ar- 
fteüung  öon    girniffen  unb    Sadeu    angutoenben    unb    ge- 
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minnen  biefe  Sacfe  wegen  ifyrer  üorjüglidjen  (Sigenfdfyaften 
unb  geringen  ©arftellungsfoften  eine  immer  Ijöljere  93ebeu* 
tung  in  ber  Snbuftrie.  @§  muft  aber  E)ier  ganj  befonber§ 
bemerft  werben,  ba§  bie  S£f)eeröle  m  nur  nad)  einer  befon= 
bereu  Reinigung  für  bie  Qmde  ber  Sacf^abrifation  an- 
weisbar finb. 

Unter  ben  Sfjeerölen,  weldje  bei  ber  SRectification  be§ 
Steinfof)lentf)eere§  gewonnen  werben,  finb  nur  jene  für 
uufere  gwecfe  brauchbar,  bereu  ®idjte  gtt)ifdE)ett  0,850  bis 
0,890  liegt.  SMefe  Dele  enthalten  aber  im  rol)en  guftanbe 
nodt)  eine  bebeutenbe  SJJenge  öon  fremben  Stoffen,  bie  bei 
ber  Sarftellung  ber  $irniffe  ftörenb  einwirken  würben  unb 
unbebingt  befeitigt  werben  muffen.  Sie  Steinigung  biefer 
Dele  finbet  nadj  folgenbem  33erfal)ren  ftatt: 

Sftan  bringt  100  Kilogramm  be3  rofyen  Deleä  in  eine 
Äufe,  bie  mit  bünnen  93(eiptatten  aufgefüttert  ift,  unD  fügt 
ju  bemfelben 

SDoppeltdjromfaureS  Sali     .  500  ©ramm 
gepulverten   93raunftein    .    ,  250        » 
Sd)Wefet|äure 2  Silogramm. 

%lad)  beut  3ufa{je  ber  genannten  Stoffe  rüljrt  man 
bie  glüffigfeit,  Welche  eine  fdiwarje  garbe  annimmt,  tüchtig 
burd)  unb  läßt  fie  fobann  burdj  etwa  6  Stunben  in  fRufje. 
@§  Reiben  fid)  l)ierbei  am  S3oben  be§  ©efäfee^  bunfel* 
gefärbte  ijarjartige  *ßrobucte  ab,  tüeld^e  man  befeitigt,  unb 
ba£  Del  ber  2Ba|d)ung  unterwirft.  ©a£  Del  wirb  31t 
biefem  33et)ufe  üou  bem  Sobenjafce  aögejogett,  guerft  mit 
warmem  Söaffer  gemäßen  unb  bann  mit  fdjwadjer  Sauge 
befyanbelt,  um  bie  legten  (Spuren   öon  Säure  wegzunehmen. 

Man  mujs  befonber§  barauf  achten,  bafc  aud)  bie  le|te 
Spur  öon  freier  Säure  befeitigt  werbe,  weil  fonft  ba§  Del 
nad)tl)eiltge    SBeränberungen  erleibet.     2)a3    gereinigte    Del 
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mirb  nochmals  beftillirt  unb  beobachtet  man  bie  SMcfyte  ber 
überbeftiüirenben  glüffigfeit ;  fo  lange  biefelbe  unter  0,880 
liegt,  beseitigt  man  ba*  3)eftitlat,  tt)eld)e§  faft  nur  aus 
reinem  SBenjoI,  ba§  fid)  fcortrefflid)  jum  Sluflöfen  gettriffer 
öarje  eignet,  befielt,  unb  fängt  baz  eigentliche  girnifeöl, 
beffen  SDidjte  minbeften»  0,880  betragen  mufj,  für  fid)  auf. 

®a§  gtrmfeöl  befi£t  ein  ttmffert)elle§  2lu§fef)en  unb 
Ijat  ben  befonberen  SSorjug,  bafe  e§  an  ber  Suft  unb  am 
£id)te  unt>eränbert  bleibt,  ©anj  ausgezeichnet  !ann  bieje» 
Oel  jur  Sluftcfung  hellfarbiger  §arjc,  fomit  bei  ber 
Jabrifation  fofd)er  f5^ritiffe  öemenbet  tnerben,  bei  tneldjeit 
e§  fidj  ganj  JbefonberS  barum  fyanbelt,  bafc  ber  girnifc 
möglidjft  farblos  fei.  Söfungen  t>on  ßopaf,  ©anbarac  unb 
SRafttj:  laffen  fid)  mit  §ilfe  biefer  Oele  in  ausgezeichneter 
Qualität  barftetlen. 

Sie  ^irniffe,  tüetdje  mit  Jpilfe  ber  SD)eeröle  bereitet 
roerben,  finben  gu  fefjr  öerfdjiebenen  ßlüeden  2lnmenbung 
unb  werben  ttrir  beStjalb  für  biefe  Oele  ber  ^ürje  wegen 
immer  ben  StuSbrud:  £f)eer*3ftrniJ3öt  anmenben. 

garblojer  9^eg  a  tili  *  ^irni^. 

©amar 2 

ffltoftis 1 

©anbarac 0,5 

(£f)toroform 20 

2l)eer^irmf$öl      20 

Qnv  ©arftetlung  biefeS  girniffeS  binbet  man  bie  fein* 
gepulverten  §arje  in  ein  Seinttmnbjäddjen  unb  fjängt  biefe» 
unten  an  ben  Äorf  einer  ^lafdje,  meldje  bie  entfpredjenben 
Mengen  ber  gtüffigfeiten  enthält.  2)ie  Söfung  erfolgt  in 
furjer  $eit,  tuenn  man  bie  5^aWe  an  e™en  niä^tg  ttmrmen 
Ort  fteUt,  unb  toirb  nad)  erfolgter  Söfung  ber  flare  girnift 
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öon  ber  ungemein  geringen  üKenge  be£  Söobenfatje»  abge= 
goffen.  ®a§  Sadiren  ber  platten  mit  btefcm  girnifs  getjt 
fet)r  rafdf)  öon  Statten,  inbem  bie  SöjungSmittel  fefyr  grofte 
gflüdjtigfeit  geigen. 

2f)eeröl^Sopat  =  5irn^- 

§eller  Sopal 4 

Stmerifanijdje»  gidjtenfyarg     .    .    2 

©anbarac -1 

SBenetianifdjer  Serpentin     ...    1 
gfirnifjöt 20 

®ie  Arbeit  mirb  auf  bie  Söeife  ausgeführt,  ba$  man 
ben  ©opal  üorfidjttg  mit  bem  gitf)tenf)arge  gufammenfd)mitgt, 
Sanbarac  unb  Serpentin  gufe|t  unb  gu  ber  flüffigen,  aber 
nidjt  meljr  fyeifjen  Sftaffe  ba§  gtrnifeöl  fügt.  9?ad)bem  man 
fräftig  umgerührt  f)at,  fe|t  man  ba£  girniftöl  gu  unb  fil* 
trirt  im  bebecften  Sridjter  burdE)  eine  ©d)id£)te  Don  Saum- 
motte. 

©laftifdjer  XE)e erölf irni§. 

S)ie  Sßorgüge  be§  nadjftetjenb  angegebenen  girniffe§ 
liegen  barin,  bafc  berfelbe  faft  farb!o§  ift  unb  in  bünner 
©dt>idE)te  aufgetragen  and)  natf)  längerer  $eit  feine  SRiffe 
belommt;  berfelbe  eignet  ficf)  bafjer  gang  befonber»  gum 
Uebergiet)en  öon  feinpolirtem  §otge  unb  für  2)red)§Ier= 
arbeiten. 

©anbarac 6 

8Imerifanifd)e3  ^idjtentjarg     .    .    2 

2J?aftiE 2 

9Senetianifd)er  Serpentiu    ...    1 
®ampf)er 0,2 
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Saüenbelöl 0'2 

gimtfeöl 24 

SHfofjol  (90°/0) 4 

SJton  fdjmiljl  bie  §arje  mit  bem  Serpentin  Rammen, 

löft   ben    Äampfjer  unb  ba§  Saüenbelöl  in  bem  SBeingeifte 

unb  fügt  bie  Söfung  ju  ben  §arjen. 

23ucf)  brucf^irnift  mit  Sljeer ^girniftöl. 

Seinöt 100 

Sleiglätte 6 

2tmerifanif(i)e§  $idjtenf)ar3  .   .    40 

£$eer*3finti&öt 20 

Sie  ©lätte  tuirb  mit  bem  Seinöle  unb  bem  gid&ten- 
tjarje  fo  lange  gefocfyt,  bi3  bie  2Kaffe  beim  ©rfatten  $aben 
ju  gießen  beginnt,  unb  fobann  nodj  t)eif$  mit  bem  gtrnifjöl 
öermjfdjt.  SSegen  ber  glüdjtigfeit  be§  girniBoleS  trocfnet 
biefer  fjtrntß  fetjr  rafc^  ein  unb  muft  bafjer  in  tnofyfoer^ 
fd^loffenen  ©efäfsen  aufbenmf)rt  merben. 

©tetnfof)len*8t§:pf)alUacf. 
33ei  ber  ©eftiltation  be§  Speeres  unterbleibt  in  ben 
2)eftillirgefäj3en  fdjliefjlid)  eine  Sftaffe,  toeldje  natf)  bem 
©rftarren  glänjenb  fdjttmrj  ift  unb  bie  (£igenfd)aften  eines 
ausgezeichneten  SföpfyatteS  geigt.  2)iefer  2;f)eera§pt)alt  eignet 
fid}  in  öortreff lieber  SSeife  jur  ®arfteHung  t)on  Sacfen  unb 
taffen  ttrir  einige  S5orfc^rtften  jur  ©arfteEung  fol^er  Sacfe, 
bie  §u  üerfdjiebenen  Qmäen  benüfct  toerben,  folgen,  gür 
fid)  allein,  in  flüchtigen  Oelen  aufgelöft,  giebt  ba£  @tein= 
fol)len=9l§:pl)alt  jtnar  Sacfe,  bie  eine  ausgezeichnet  fdjöne, 
bunfelfdjtöarje  $arbe  fjaben  unb  großen  (Slang  geigen,  bie 
aber  jiemüdj  fpröbe  finb.  Sftan  tnenbet  bafjer  biefeS  SlSpfjalt 
meiftenS  neben  anberen  Körpern  jur  ©arfteöung  t)on  Sacfen 
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an  unb  toätjft  folebe  ^ufät^e,  benen  Die  ©igenjdjaft  ju= 
fommt,  bie  ©pröbigfeit  ju  fcermeiben.  Sin  @teinfot)len= 
Stepljaltlad,  welcher  fid)  in  gleich  ausgezeichneter  233eife  auf 
®la§,  §olj,  Seber  unb  SJietaH  tyält,  fanu  nadj  folgenbem 
23erfal)ren  bereitet  merben. 

100  @teinfol){en^f)eera§pf)a(t  werben  mit  40  Soloptio* 
mum  jufammengefdjmoljen  unb  fobann  mit  20  Kilogramm 
Seinölfirniß  vermengt.  8ft  bie  SJiifd^ung  erfolgt,  fo  bringt 
man  in  bie  SRaffe  unter  fortmäfyrenbem  3xüf)ren  unb  ge* 
linbem  (Srttmrmen  nod)  40  Kilogramm  Terpentinöl  unb 
40®rammXt)eer^3;irniJ3Öf.  ®a§  ©emifd)  ift  fertig,  menn  eine 
s$robe  auf  einer  ©laStafel  innerhalb  einer  Sßiertelftunbe 
oolllommen  ^u  einem  glänjenben  fdjtnarjen  Ueberjuge  er= 
ftarrt. 

(Sollte  ber  ^ßrobe=9Inftrid)  feinen  ©lanj  jeigen,  fo 
fügt  man  ju  ber  Sftaffe  nod)  einige  Kilogramm  ZfymöU 
firniß  ju  unb  rütjrt  tüchtig  burd). 

Stjeer-SUpfjalttad. 

ßopal,  tneftinbifcfyer 30 

2lmerifanifd)e§  gfid)tenf|ar$  ...  30 

$erga§pf)alt 30 

2£)eera§pl)alt 30 

©elbeS  2Bacfi§ 6 

$enetianifc£)er  Serpentin     ...    6 

©iefe  Körper  tnerben  gefdjmoljen  unb  burd)  Stüljren 
gleichmäßig  gemacht.  9ftan  erfennt  ba%  ©teidjmäßigmerben, 
menn  bie  gefd)inoIjene  SDZaffe  öon  bem  ©patel  in  einem 
jufammeul)ängenbenf  gleichmäßig  biden  ©traute  abläuft. 
3u  ber  gefdjmoljenen  SWaffe  fügt  man  fobann,  fo  lange  fie 
nod)  mäßig  mann  ift: 
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§arjöte 12 

Seinöifirnife 30 

Terpentinöl 30 

Sensol 30—45. 

25a*  23enjol  barf  erft  jitfefct  jugegeben  werben  unb 
fyängt  bie  9J?enge  beSfelben  rjon  ber  SSertöcnbung  ab,  tneld^e 
ber  2acf  fyaben  foll.  2Bitt  man  benfetben  bünnflüffig  £)aben, 
fo  muf$  man  mefjr  23en-$ol  amnenben.  ®er  5Inftrid)  fällt 
befto  fdjöner  au§  unb  ift  um  fo  bauerfjafter,  je  bünnflüffiger 
ber  SacE  ift.  gür  feine  arbeiten  it)ieberf)olt  man  ben  2ln* 
ftridE)  bret-  Bi^  viermal.  3Ö3egen  feinet  f)of)en  ©langes  lafet 
fiel)  audj  biefer  Sacf  jur  ©arfteüung  ber  fogenannten  j|apa* 
nefifdjen  3Xrbeiten  öertnenben.  SDurd)  mieberljotteS  Slbreiben 
mit  einem  glaneH*2appen  nimmt  berfelbe  einen  feljr  frönen 

©tanj  an. 

®oppel=3Upf)aItla<l 

93erga§pt)alt 18 

S^ccrag^alt 18 

2lmerifanifd)e§  gidjtenfjarj     .    .18 

Seinölfirnife 10 

Terpentinöl 10 

2eici)te§  ©teinfotilen^eeröf  .    .  10 

23engot 20 

®ienru&  • 2 

Sei  ber  S)arftetlung  biefer  2lrt  t>on  Sacf  fcerfäfjrt 
man  auf  bie  Söeife,  ba%  man  juerft  baZ  natürliche  2l§pt)alt 
mit  bem  Kolophonium  fd^miljt,  fobann  ba§  $njeera§pf)alt 
jttfügt  unb  erft,  naebbem  biefe  Körper  miteinanber  gleich 
mafcig  üerfdjmoljen  finb,  bie  übrigen  ^(üffigfetten  beimifcfyt. 
Am  ©djluffe  ber  Slrbeit  fügt  man  nodj  ba%  Seinöl  ju, 
tt>eld)es  üorfyer  mit  bem  SRufee  ganj  gleichförmig  jufammen* 
gerieben  fein  muft. 
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8ebcr'ttttp$altlatf. 

Qüt  2>arfteflung  biefe^  ausgezeichnet  frönen  Sade*, 
tuetdjer  and)  unter  Der  Benennung  fdjtoarjer  SDiüitärlacf 
I)äufig  jum  Sadtren  t>on  Giemen,  ^atrontajdjen  u.  f.  tu. 
oerroenbet  tt)irbr  fcfymiljt  man 

33erga£pl)alt 10 

S^eeraSpfatt 10 

Slmerifanijdje*  gidjtenljavj     .    .10 

38ad)8 2 

Paraffin      2 

3ur  gefdjmoljenen  SKaffe  trjerbeu  40  Sfjeile  guter 
Üeinölftrnijs  unb  2  Steile  trodeneS  Sßariferblau  gefügt. 
Unter  ununterbrochenem  SRütjren  wirb  bie  glüffigleit  fobaun 
fo  lange  erf|ifct,  bi§  fie  anfängt,  fc^tDere  kämpfe  au§ju^ 
fto§enf  unb  mufe  bei  biefem  geitpunfte  m^  &em  ^obc* 
nehmen  begonnen  werben.  Säfct  fid)  eine  faltgetoorbene 
sßrobe  in  bünne  gäben  gießen  unb  giebt  fie,  fjetfc  auf 
Rapier  getropft,  feinen  fettartigen  Sianbfteden,  fo  läftt  man 
bie  9Kaffe  fo  meit  abfüllen  al§  möglidj,  ofjue  bafc  fie  gu 
bidftüfftg  roirb,  unb  fügt  ju  berfelben 

Terpentinöl 10 

»enjol 10 

®a§  ju  ladirenbe  Seber  nrirb  mit  einer  Söfung  Don 
11  Seilen  SKet^toiolett  in  10  Steilen  ftarfem  2tifol)ol 
beftridjen  unb  nad)  beut  Strodnen  biefe§  (Srunbauftridje* 
ladirt.  ©er  Sadüberjug  erfdjeint  bann  glänjenb  blaufdjioar^. 
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3Sovfrf)viftcn  für  aitöcve  flüchtige  $tnuffc. 

Sernftein^girni^. 

SBernftcin 30 

SSenetianiftfjer  Serpentin  .  .  5 
Terpentinöl      .     .     .""';.     .     .100 

93  e  r  n  ft  e  i  n  *  ©  o  p  al  *  g  i  r  ni  jj. 

Sernftetn 10 

©opal 30 

SSenettanifdtier  Serpentin     .     .  5 

Terpentinöl 80 

©opal^Sacf  für  SKec^anüer. 
£)ftinbifci)er  (£opal  ....  1 
Xerpeniinöt      ....     =     .       1 

93ensol .       1 

S)a§  SBenjoI  ttnrb  erft  nadj  erfolgter  Söfung  ber  er= 
falteten  glüffigfeit  jugefefct. 

©d&toarjer   (Sifenlacf. 

SRan  fdjmiljt  orbinäreS  ©rbped)  (2l3pt)alt)  in  einem 
Äeffel  nnb  fügt  unter  beftanbigem  9?ül)ren  fo  lange  rectift* 
cirte£  Petroleum  E)in§uf  bi§  eine  $robe  beim  (Srfalten  bie 
gehörige  ©onftftenj  geigt,  um  mit  bem  5ßin|el  aufgetragen 
ju  werben.  —  Wlan  fann  ba§>  Srocfnen  biefeS  'gfinrifjeS 
burd)  @r£)i|en  fet)r  befcf)feunigen,  er  verträgt  l)ol)e  §i|e= 
grabe  unb  f)at  nebft  feiner  fdjön  fd^to argen  garbe  auci)  noef) 
bie  toertljtjolle  (SigenfdEjaft,  elaftifd)  ju  fein.  —  gair  @ifen* 
gegenftänbe  giebt  e§  feinen  billigeren  unb  jugleid)  beffer 
fcf)ü|enben  Slnftrtdj  als  ben  §{§pl)a(t^etroleumfacf. 
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(Sifentacf. 

2tSpf)alt 20 

Kolophonium 5 

^ienruß     •    • 2 

Petroleum 50 

2)ic  Äautfd)ul*3firniffe  getanen  fid}  burd)  bie  un= 
gemein  ttierttjöoUe  (Stgenfdjaft  auS,  bem  (Sinftuffe  Des 
SBafferS  bat  üotlfommenften  SBiberftanb  ju  leiften,  unb  über= 
treffen  hierin  alle  anbeten  gtrniffe.  Slufserbem  Ijaben  fie 
in  ^olge  ber  ©lafticität  beS  $autfd)ufS  bie  ©genfdjaft,  bä 
nodj  fo  langem  ©tefjen  ber  bamit  überzogenen  ©egenftänbe 
feine  Stiffe  ju  befommen.  ®ie  SöfungSmitteIf  bereu  man 
fid)  für  bie  ©arfteßung  ber  $irniffe  bebient  ,  finb  mannig- 
faltige unb  bienen  namentlich  @dj)rcefe(fof)lenftoff,  Stet^er, 
Terpentinöl  ju  biefem  Qmd e.  2)aS  burd)  trorfene  ©eftittation 
Des  $autfd)ufS  erhaltene  Sautfdjuföl  befitjt  ein  ßöfungStoer* 
mögen,  tneldjeS  !aum  größer  ift  als  baS  beS  Terpentinöles, 
weld)'  le^tereS  aber  rjiel  billiger  gu  fielen  f ommt.  ©anj  befonberS 
gut  eignet  fid)  audj  baS  23en«$ol  jur  ©arftettung  ber  $autfd)uf= 
löfungen  unb  ift  bem  Sd)mefelfof)Ienftoff,  ber  audj  ein  aus* 
gezeichnetes  SöfungSmittel  für  $autfd)uf  bilbet,  fdjon  aus 
bem  ©runbe  üorjuzieljen,  roeit  bie  SBirfung  ber  kämpfe 
beS  SBenjolS  auf  bie  @efunbf)eit  ber  Arbeiter  feine  fo  nad)- 
ttjeiüge  ift  als  jene,   n>eldE)e  ber  ©cfjmefelfoljlenftoff   äufeett. 

©igentlidj  ift  jebe  Söfung  beS  $autfd)ufS  fdjon  ein 
3firniJ3  unb  eignen  fid)  foldje  Söfun^en  ganj  Dortiefflid) 
für  alle  jene  Qwtdc,  bei  roeldjen  eS  fid)  barum  tjanbelt, 
einen  farblofen  unb  nidjt  reifcenben  Ueber^ug  ^erDorju= 
bringen,  $upferftid)e  unb  Sanbfarten  laffen  fid)  fefjr  fc^öu 
mit  einer  einfachen  Söfung  öon  Sautfdjuf  in  ©d)tt>efelfot)len- 

g.  2lnbre3.    fiacfe  unb  3firniffc.  2.  fflufl.  8 
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ftoff  ftrniffen.  9#an  öerfäf)rt  bei  ber  ©arftetlung  biefer 
fjtrniffe  am  beften  auf  bie  SQBeifef  bafc  man  bett  ^autfdjuf 
in  ©djtnefelfofjlenftoff  quellen  läßt  unb  fobann  burd)  Qu* 
geben  öon  SSengol  unb  @infe|en  be§  ©efäfceä  in  marme§ 
SBaffer  bie  Söfung  bewirft.  Sie  Söfungen  fotlen  auf  bem 
ungelöften  fftüdftanbe  mögltcEjft  lange  $eit  fielen,  bamit 
fie  fidj  flären  fömten,  unb  tuerben  bann  fcorfidjtig  in  anbere 
glafdjen  aufgegoffen  unb  unter  gutem  23erfd)Iuffe  tnegeu 
ber  glüdjttgfeit  ber  SöfungSmittel  bi§  jum  ©ebraudje  auf- 
beroafyrt.  $irniffe,  tneldje  neben  Äautfdjuf  aud)  notf)  anbere 
—  befonber§  Sopal^irnife —  enthalten,  jetgen  bie  guten  ©igen* 
fdjaften  beiber  ^irniffe  unb  trodnen  aber  etma§  langfamer 
ein,  atö  bk%  bei  bem  ^autfdjuf^irniffe  allein  gefettet)!. 
2)iefe  le|tertnäf)nte  ©igenfe^aft  ift  aber  eljer  ein  33ortl)eil 
al§  ein  9lad)tl)eit  gu  nennen,  inbem  bie  Söfungen  be§ 
®autfd)uf§  in  33enjot  ober  @d)ft)efelfof)lenftoff  fo  rafd) 
üertrodnen,  ba$  eine  befonbere  ©efdjicflidjfeit  baju  gehört, 
biefelben  in  einer  gleichförmigen  ©cftidjte  aufzutragen. 

ftau'tf.^u;f^:ir.n.i|. 

Äautfdjuf 1 

@d)tt)efelfot)fenftoff 10 

Wart  jerfdjneibet  ben  Äautfdjuf  in  Meine  @tüdef 
übergießt  if)n  in  einer  ^lafdje  mit  ©cfjtüefelfofylenftoff  unb 
täf$t  ba%  tt)of)lt>erfd)loffene  ©efäft  an  einem  ttmrmen  Orte 
fielen.  ®er  ®aut)djuf  quillt  feljr  ftar!  auf,  löft  fid)  aber  nur 
tljeittoetfe  unb  giebt  nadj  längerem  @tet)en  über  einem 
fdjteimigen  33obenfa|e  eine  ftare  Söfung,  bie  man  t>orftd)tig 
abgießt. 

Seffer  gelingt  bie  Söfung  mit  Senjol,  üon  ttjetdjem 
man  partientoeife  fo  Diel  jufiigt,  bi§  ber  $aufd)uf  in  eine 
©alterte  fcerttmnbett  ift.  3Ran  öerbünnt  fobann  mit  letztem 
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Sfjeeröfe  (2)td)te  0,840  Bi§  0,850)  unb  filtrirt.  21m  tooH* 
ftänbigften  gelingt  bie  Söfung,  menn  man  bie  mit  ©djtt)efel= 
fofjlenftoff  befjanbeften  Sautfdjufftücfe  mit  Senjol  über* 
gießt  unb  bie  Söfungen  mengt. 

tiefer  außerorbenttid)  rafd)  trocfnenbe  girniB  f)tuter= 
läßt  ein  fefjr  bünne§  §äutcfyen  unb  ift  ganj  üorgüglid^  jum 
Ueberjiefjen  oon  $upferftid)en,  Sanbfarten,  $f)otograpf)ien 
geeignet.  ®te  girnißlage  ift  farb=  unb  glaukos,  baljer 
unfic^tbarr  unb  fönnen  berartig  gefirnißte  ©egenftänbe  mit 
einem  feuchten  ©d)ttmmme  gereinigt  toerben.  —  Xawfyt 
man  ein  ©etoebe  ift  biefen  girniß  ober  beftreidt)t  man  e§ 
meljreremale  bamit,  fo  ttrirb  ber  ©toff  tt>afferbid)t  unb 
nehmen  t)ierburd)  feine  23aummoII=  unb  ©eibenftoffe  ein 
eigentümlich,  burdjfdjetnenbeS  2tu§fef)en  an.  SBranbttmnben 
mit  biefem  firniß  beftritf)en,  f)ören  auf,  ju  fdjmerjen,  toeü 
t)er  gutritt  ber  Suft  abgefd)loffen  ift,  unb  Reiten  fef)r  rafdE). 

Ueberatl,  tno  e§  fidE)  barum  fyanbelt,  einen  ©egenftanb 
auf  billige  SBeife  toafferbicEjt  ju  madjen,  ift  biefer  girniß 
baZ  befte  SKittel  ^ur  Erreichung  biefe§  3tt>ecfe§.  günb* 
Ijöljdjen  unb  9tafeten,  einigemale  in  biefen  firniß  getaudjt, 
fönnen  ftunbenlang  im  SBaffer  liegen,  ofjne  i^re  @ntjünb= 
barfeit  §u  verlieren. 

ßeinöl*Äautfd)uf*2acf. 
Äautfdjuf  1  Kilogramm  gequollen  mit  0,5  Kilogramm 
Steuer  unb  burd)  ©mmrmen  flüffig  gemalt,  fobann  tier^ 
fe|t  mit  1  $ilo  warmem  Seinöl  unb  1  ®ifo  ttmrmem  S£er= 
pentinöt.  ®ie  glüffigfeit  toirb  in  einer  glafdje  jum  216= 
Haren  t)ingeftcllt. 

Siegfamer  Sautfdju! firniß. 
1    Kilogramm   Solopfjonium    ttrirb    gefdjmofjen    unb 
jiemlitf)  ftarf   erfjitjt,    fo    baß  bie  SDlaffe  anfängt,  SDämpfe 
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auSguftofcen ;  fobann  wirb  feiugefdjnittener  Sautfdjuf  all* 
mätig  eingetragen  unb  oerwenbet  man  üon  bem  Äautfdjuf 
bi§  gu  500  ©ramm;  bte  2JJifdE)ung  wirb  fortmäf)renb  ge= 
rüf)rt,  unb  wenn  fie  giemlid)  gleichmäßig  geworben  ift,  fügt 
man  1  Kilogramm  IjeifjeS  Seinöt  partienweife  gu,  ert)t£t, 
bis  fid)  unangenehm  riedjenbe  3)ämpfe  gu  entwideln  be= 
ginnen,  nimmt  ba£  ©efcif;  Dom  geuer  unb  rü£>rt  fo  lange 
fort,  6i§  bie  gange  9Äaffe  falt  geworben. 

2)er  auf  biefe  2lrt  erhaltene  firniß  lä^t  ficf)  ausge- 
geid)net  al§  ein  fcollfommen  roafferbtdjt  fyaltenber  Slnftrtd) 
für  Seber  unb  ©etnebe  üerwenben,  unb  !ann  man  berartige 
©egenftänbe  wieberfjolt  biegen,  ofyne  bafc  ber  Sacfübergug 
fyierburd)  riffig  wirb. 

223emt  man  ben  SBerfud)  mad)t,  gewöhnliches  Petroleum 
gum  Stopfen  be§  $autfd)uf£  gu  öerwenben,  fo  erhalt  man 
nur  unbefriebigenbe  SRefuttate ;  ber  ®autfd)uf  löft  fidE>  näm^ 
lid)  nur  leidet  in  einem  Petroleum,  welche»  möglidjft  »affer* 
frei  ift.  Um  baZ  Petroleum  gu  entmäffern,  brauet  man 
baSfeföe  bto£  mit  ©djwefetfäure  gu  beljanbefn,  unb  gwar 
mifdjt  man  100  ©ewidjtStljeile  Petroleum  mit  10  Streiten 
concentrtrter  ©djwefelfäure  in  einem  ©efäfje,  welches  ein 
9tül)rwerf  befi|t.  ^actjbem  fid)  bte  betben  glüffigfeiten 
roieber  öon  eiuanber  gefd)ieben  fjaben,  bringt  man  bas 
Petroleum  in  eine  glafdEje,  toeldje  1,5  Kilogramm  93fei= 
glatte  unb  0,5  Kilogramm  Sraunftein  enthalt,  fd)ütteft  bie 
$(afd)e  tüdjtig  burcf)  unb  läßt  bie  gtüffigfeit  burd)  Stehen* 
laffen  War  werben.  ®a*  auf  bie  Slrt  bezauberte  Petroleum 
ift  bann  ein  gang  au§gegeid)nete§  SöfungSmittet  für  Staut- 
fdjuf  unb  öerbtent  befonbere  Slnwenbung  in  allen  jenen 
^äQen,  in  welchen  e£  fid)  nid)t  barum  Rubelt,  einen  Jintiß 
gu  erhalten,  ber  in  fetjr  furger  Qtit  troden  wirb. 
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§artfautf  djuf^Sad. 

Q\ix  $)arfteHung  biefe^,  für  alle  Qxot&e  au§gegeid)net 
anmenbbaren  Sade§  fann  man  redjt  gut  alte  ®ämme  au£ 
§artfautfdjuf  üerraenben  ober  fidj  fonft  ber  Slbfätle  Don  ®aut- 
fdjuf  bebienen.  9ftan  fdjmiljt  beit  §artfautfdjuf  in  Ileinen 
Partien  in  einem  eifemen  STopfe,  ttobei  man  forttoäljrent) 
mit  einem  ©ifenfpatel  umrütjrt,  bamit  bie  Sttaffe  nic£)t  an 
bem  £opfe  feftbrennt;  fobalb  2lHe§  gefdjmoljen  ift,  gießt 
man  ik  flüffige  2Jiaffe  auf  eine  23led)platte  au§  unb  jer* 
bricht  fie  nad)  bem  (Srftarren  in  @tüde.  SDiefe,  tt)eld>e 
glänjenb  fc^marjem  ^ßedje  gleichen,  werben  in  einer  gtafcfye 
mit  ber  5  bi§  lOfadjen  Sftenge  an  rectificirtem  Terpentinöl 
übergoffen  unb  bk  glaf cfje  an  einem  warmen  Orte  burd)  mehrere 
2Bod)en  fid)  fetbft  übertaffen.  2ln  ©teile  be§  Terpentinöles 
allein  fann  man  audj  eine  9Kifd)ung  auZ  gleiten  Steilen 
rjon  Terpentinöl  unb  S3enjol  cmtoenben,  tnoburd)  bie  Söfung 
in  furjer  ßeit  bemerfftetligt  toirb. 

Sftadjbem  fid)  ber  größte  %i)txl  ber  SJiaffe  gelöft  fjat, 
gießt  man  bie  Söfung  beljutfam  öon  bem  93obenfa|e  ab 
unb  erhält  nun  einen  bunfelbraunen  Sad,  toefdjer  au§ge* 
getcf)nete  Ueberjüge  auf  SJttetatl  liefert  unb  benfelben  burd) 
U)ieberf)olte§  Stuftragen  eine  glängenb  fdjttmrse  garbe  —  ganj 
äfjnlid)  jener,  tote  fie  ber  §artlautfd)uf  felbft  befi^t,  erteilt. 

Seber^Sad. 

Jtoutfäuf*gftrnife 3 

glüdftiger  ©opal^inufe   ...      3 

©olblad  für  Sftetalle. 
Sine  Söfung  t>on  toeifcem  ©cfyeüad  in  ftarfem  2öein= 
geift  toirb  mit  fo  Diel  einer  gefättigten  Söfung  rjon  *ßifrin= 
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fäure  ttermifdjt,  bafc  bie  glüfftgfeit  in  bünner  ©djtdfte  auf= 
getragen,  eine  entfprecfyenbe  ©otbfarbe  befi£t;  bie  Söfung 
mirb  mit  1  ^ßercent  an  frtjftallifirter  23orfäure,  bie  fid) 
leidet  töft,  üerfe^t. 

©djmarjer  2Rctall*Sarf. 
Sftan  fefet  ju  gemöfynlid}em  fdOmarjen  SÄetaCUSacf, 
tr>eldt)er  mit  §ilfe  t)on  2X^pE)aIt  bargefteüt  mürbe,  ben  jefjnten 
Xfjeit  an  fein  geriebenem  SfteBenfdjttmtj.  ©er  £acf  öerliert 
^terburd^  bie  unangenehme  ©igenjtfjaft  be§  3Ibfpringen£  unb 
fann  man  biefe  and)  baburd)  verringern,  ba$  man  benßacE 
fe^r  bünn  anmenbet  unb  ben  Stttftrtdj  mieberi)olt. 

§ugue'§  matter  Sacf. 
©in  Sacf ,  meldjer  nadj   bem  Xrocfnen  leinen  ©lang 
geigt  unb  babei  öoüfommen  farb(o§  ift,   läfct  fidj  nad)  fol- 
genber  SSorfdjrift  barfteHen: 

«etyer 560 

Senjol 240 

©anbarac 40 

Sanababalfam 10 

©a£  ©anbaracfjarj  mirb  in  bem  Steuer  gelöft  unb 
erft  bann  bie  übrigen  gflüffigfetten  gugemtfdjt  unb  ber  Sacf 
burdj  ©tefjen  geftärt. 

üöiatter  girni^  für  SKetallgegenftänbe. 

©anbarac 3 

3ticinu§öl 1 

SBeingeift 20 

©dfjmarjer  Sljeertacf. 
©teinfol)tentf)eer  ttrirb  in  einem  Reffet  ftarf  erl)i|t,  fo 
ba£  er  in  lebhaft   fodjenbe  SBemegung  gerätl);  bie  gu  ladt* 
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renben  ©egenftänbe  werben  ebenfalls  ftarf  erf)i|t,  fobann 
in  ben  Ijei^en  Zi)m  getaucht,  l)erauSgef)oben  unb  über  bem 
Seffet  gut  abtropfen  gelaffen.  ©ie  erfäjeinen  bann  glänjenb 
fdE)tt>ar§  unb  fönnen  jiemlicf)  fjofje  Temperaturen  ertragen, 
oljne  ba$  ber  Sacf  eine  SSeränöerung  erleibet. 

©tf) karger  33ernfteinlacf  für  9JJ e t a  1 1 e. 

©iefer  Sacf  mirb  nad)  folgenbem  $erfaf)ren  bargefteüt : 
9Kan  fcfjmiljt  in  einem  ©ifengefä^e  33ernfteinabfälle  unb  in 
einem  anberen  bie  bem  @ett)itf)te  nadj  gleite  üftenge  beS 
feinften  SlSpfjaltS,  unb  erf)i£t  betbe  §arje  fo  meit,  baft  fie 
anfangen,  fernere  SDämpfe  auSjuftofeen.  ©obalb  fid)  biefe 
©rfdjeumng  geigt,  fügt  man  ju  jebem  §arje  eine  2Kenge 
üon  fodjenbem  Seinölfirnifs,  bie  bem  @etüidf)te  natf)  bk 
ipälfte  beS  urfprünglicf)  angeiuenbeten  iparjeS  auSmadjt, 
rüf)rt  bi§  jur  üotlftänbigen  3ftifdjung  burdj  unb  vereinigt 
beibe  glüffigfeiten  in  bem  einen  ber  ©efäfte.  SDiefer  Sacf 
fjat  bie  tt>ertf)t)otle  (Sigenfdfjaft,  felbft  nadj  nrieberf)oftem 
Slbmafcfien  feinen  ©tanj  ju  behalten  unb  fpringt  nicfjt  ab. 
Seim  Sacfiren  ber  Sftetallgegenftänbe  ift  eS  jtrjecfmäfcig, 
letztere  gietnlitf)  ftar!  ju  erfreu  unb  aud)  ben  Sacf  in 
fjeifcem  guftcmbe  an  jittoenben ;  berfelbe  täfct  fidj  bann  fetjr 
leicht  in  bünnen  @d)id)ten  auftragen.  üffienn  man  an  ©teile 
beS  S3ernfteineS  ©opal  antrjenbet,  fo  erlangt  man  ebenfalls 
einen  ausgezeichneten  Sacf,  ber  aber  in  Sejug  auf  feine 
5)auert)aftigfeit  bem  etttmS  teureren  33ernfteinlacf  nacf)ftef)t. 

Sifentacf. 

Sßenn  eS  fidj  barum  fjanbelt,   (Sifen  möglicf)ft  billig 

unb   jugleidE)   auf  fetjr  bauerf)afte  Slrt  gegen  bie  (Sinflüffe 

ber  Sttmofpfjäre  ju  fdjütjen,    giebt  eS  fein  einfacheres  unb 

jugleid)    billigeres  üöcittel,   als    baSfelbe    mit  Djoferit    ju 
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befyanbeln.  35er  D^oferit  ift  ein  fofftfeä  Srbfjarj,  ba£  jotüol)f 
au§  Slmerifa  at§  autf)  au§  ©altjien  unb  Rumänien  in 
ben  £anbel  gebraut  mirb;  berfelbe  bilbet  eine  braune 
fjarjige  SÄaffe,  tt)elcf)e  bei  etma  60  @rab  fd^mil^t.  Um 
Sifengegenftänbe  mit  Djoferit  gu  lacfiren,  fdjmtljt  man 
benfelben  in  einem  Äeffel  unb  erfyiirt  bie  gefdjmoljene  Sftaffe 
beiläufig  bi§  jum  ©iebepunfte  be§  SBaffer.8.  ®ie  ju  lacfi* 
renben  231edje,  bie  man  unmittelbar  öorljer  burd)  abreiben 
mit  @anb  mögtid)ft  blanf  gemacht  fjat,  tnerben  in  bie  ge^ 
fdjmotjene  SRaffe  getauäjt,  abtropfen  gelaffen,  ber  Djoferit 
baburd)  entflammt,  baf$  man  bie  Sieche  über  ®ot)Ienfeuer 
I)ält.  ;?lad)bem  ber  Djofertt  einige  $eit  gebrannt  f)at,  er* 
lijdjt  bie  flamme  metftenS  öon  fetbft  unb  erfdjeint  baZ 
©ifen  fobann  mit  einem  fe^r  feft  anfjaftenben  fdjttmrjen 
Ueberjuge  üerfet)en,  tneldjer  ber  2ltmo)pl)äre  fcollfommen 
SBiberftanb  leiftet  unb  audj  gegen  bk  ©tnmirfung  öon 
©äurcn  unb  alfalifcfjen  Körpern  unempfinblid)  ift.  ®otl 
baZ  @ifen  für  ©efäße  angetuenbet  tuerben,  meldte  alfaliftfje 
glüffigfeiten  aufnehmen  foHen,  fo  ift  e§  §u  empfehlen,  ba% 
Sacfiren,  fotnie  e$  eben  Befd&rieben  ttmrbe,  ein  §töeite§  3Kal 
öorjuneljmen. 

attedjanifersgirnifc. 

Solopljonmm     , 25 

S)rad)enblut  ........      5 

©ummigutt 6 

@uttaperd)a  ........    10 

©^etlacf 3 

gültige«  Xfjeeröt 200 

tiefer  gimife  eignet  fidj  ganj  befonberS  jum  Stnfirtd) 
son  9#e$anifer^rbeiten ,  toeldje  blanfeä  Metall  geigen 
fotlen,   tüte    j.   33.    pljotograpf)ifcl}e   Dbjecttoe,    SKifroffope 
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u.  f.  tu.  $e  nadE)bem  baZ  SRetaH  meffinggelb  ober  bronje^ 
färben  erfd)einen  foll,  üerminbert  ober  toermef)rt  man  bie 
Sftenge  be§  2)rad)enblute§. 

SKetalI-@oIbfirniB. 

2{§pf)alt 10 

Stückiges  £i)eeröt 100 

©c^toarjeräJietan^lanjtad. 

2I^pJ)aIt 50—60 

$md)tige§  £f)eeröi    ...  100 

©er  Straft  löft  ficf)  umgernein  leicht  in  ftücEjtigen 
£f)eeröten  unb  liefert  auf  SftetaH  fe^r  feft  Jjaltenbe  lieber- 
jüge;  bie  erfte  SSorfc^rift  eignet  fici)  befonberS  für  SKef fing, 
Sronje  u.  f.  m.  unb  fann  burd)  entfpred)enbe§  SSerbünnen 
ganj  f)eHgo!big  gemacht  werben;  bie  gtueite  SSorfd^rift  ift 
namentlich  SKedjanifern  ju  empfehlen,  tüeld^e  ©ifengegen^ 
ftänbe  i)ierburd)  auf  fet)r  einfache  SBeife  mit  einem  gtän^enb 
fcfjmaräen  Ueberjug  öerfeJjen  fönnen,  tt>eldE)er  jiemlid)  f)oi)e 
§t|egrabe  erträgt,  ofjne  gerftört  ju  werben.  —  @§  ift  feEjr 
ju  empfehlen,  ben  girnife  in  bünner  @d)id)t  aufzutragen, 
über  ®of)lenfeuer  rafd)  gu  trocfnen  unb  ben  Slnftridj  gu 
mieberfjolen,  b;§  ber  Ueber^ug  genügenb  bie!  geworben  ift. 
^)k)t  2(rt  öon  Sadtruug  nimmt  beim  Reiben  fet)r  fdjöne 
s$otitur  an. 

8Ba$S»£a£ 

SBeiBeS  2Bad)3 '10 

Senjot 15-18 

Sie  Söfung  mit  Sßctroleum  ober  leidstem  £t)eerüt 
enifpredjenb  üerbünnt,  ift  als  2#ed)antfer=girmf3  (für  btanfes, 
namentlich  meines  ÜRctall)  gut  üermenbbar  unb  liefert  einen 


122  3)ie  fetten  girniffe. 

faft  unfitf)t6aren,  ober  ben  ©lang  be§  3Ketalle§  öolWommen 
conferüirenben  Ueberjug,  ber  aud)  fjöfyere  Söörmegrabe 
gut  verträgt. 


XL 
Die  fetten  Jtrnifle* 

gette  ^irniffe  tnerben  au§nat)m§tt)eife  mit  §ilfe  öutt 
fetten  Öelen  unb  unter  tiefen  öor  Stöem  mit  Seinöl  bereitet. 
@(f)on  bei  ber  Säuberung  ber  jur  girnifcSabrifation  Der* 
tt)enbeten  Rohmaterialien  tnurbe  l)ert)orgel)oben,  bajs  ba£ 
Seinöl  bie  (Sigenfcfyaft  befi|t,  in  bünner  ©djid)t  ber  Suft 
bargeboten,  in  furger  3e^  eingutrocfnen.  ©iefe  (Sigenfcfyaft 
mirb  in  bem  Seinöte  nocf)  gefteigert,  töentt  baäfelbe  burcf) 
längere  ,3eit  bi§  ju  feiner  ,3erfefenng^S£emperatur  erl)i|t, 
ober,  ttne  ber  praftifcfje  StusDrud;  lautet,  »gefönt«  tüirb. 
91m  rafdjeften  totrb  aber  i>a%  Seinöl  gum  ^imif*,  tt,enn 
man  i^m  geroiffe  djemtfdje  ^ßrobucte,  nrie  Sleioj^b,  SKangan* 
©uperojt)b  (SBraunftein)  ober  äftanganborat,  tnätjrenb  be§ 
$odjen§  sufe|t. 

$ev  djemifcJie  SSonjattij  fietm  ^mtifefodjett 

ift  bi§  jur  ©egentoart  nod)  nidjt  genügenb  aufgeffärt,  ob* 
tnof)!  fel)r  bebeutenbe  Sfjemifer  SSerfu^e  über  biefen  @egen= 
ftanb  angeftellt  fyaben.  -iftamentlid)  finb  mir  gar  nicf)t  im 
©tanbe,  bie  äBirfung  ber  Sleiüerbinbungen  gu  erflären, 
nodj  weniger  aber  anzugeben,  inwiefern  Stoffe,  mie  baZ 
2Kanganborat,  nrirfen,  t)on  toetdjem  Körper  fdjon  ein^eil 


$ie  fetten  gitniffc.  123 

üotlfommen  au§reid)enb  ift,  um  gtoeitaufenb  Steile  Seinöl 
in  girnift  ju  öertnanbeln. 

SDer  berühmte  ^oHänbifrfje  (Sfyemifer  äftulber  giebt 
folgenbe  (Srflärung  be§  $roceffe§  ber  girnipilbung :  2)a§ 
Seinöl  ift,  tüte  jebe§  gett,  e*n  falgartiger  Körper  unb  be^ 
ftetjt  au§  einer  !ßerbinbung  öon  ®ft)ct)(o£t)b  mit  fetten 
©äuren,  unter  benen  namentlich  für  un§  ba§  Seinölfäure* 
@lt)ct)IoEt)b  2Bid)tigfeit  f)at,  inbem  bie  Seinölfäure  ein 
ganj  befonberer  djarafteriftifdjer  33eftanbtf)eii  be§  SeinöleS 
ift.  SBenn  man  bk  23erbinbung,  au§  Seinölfäure  unb 
©fyct)to£t)b  befteljenb,  gerftört,  fo  tnirb  bie  Seinölfäure  in 
$reif)eit  gefegt  unb  bilbet  bann  einen  Körper,  meiner  mit 
ber  größten  23egierbe  ©auerftoff  au§  ber  Suft 
an  fid)  jiefjt;  namentlich  get)t  biefer  Vorgang  bei  er* 
l)öl)ter  Temperatur  rafd)  fcor  fid)  unb  e§  öermanbett  fid) 
bk  Seinölfäure  hierbei  in  einen  jäljen,  elaftifd)en  Körper, 
tt>eld)er  in  feinen  ©igenfdjaften  gemiffe  Uebereinftimmung 
mit  Kautfdfyuf  geigt  unb  Sinolin=Kautfdjuf  genannt  tturb. 
$laä)  weiteren  Unterfudjungen  SRuIber'S  foll  ber  9teft 
ber  beim  Kochen  freigetüorbenen  Seinölfäure  {ba%  ift  jener 
£l)eii,  melier  nid)t  fogleicfy  in  Sinolin=Kautfd)u!  umge* 
manbelt  mirb),  fidE)  in  eine  ganj  eigentümliche  ©äure  um* 
fe£en,  bk  er  Sinojfäure  genannt  t)at,  meldje  ju  einer 
leberartigen  Sftaffe  eintrocfnet,  inbefe  ba§  gang  unöeränberte 
Seinölfäures@lt)ct)lo;rt)b  an  ber  Suft  gu  einer  fjalbfeften, 
jäljen  Sftaffe  ttrirb. 

Dl)ne  ba§  tuir  t)ier  weiter  biefe  rein  d)emifd)en  fragen 
näfjer  erörtern  tnoUen,  tjaben  ttrir  bod)  nodf)  einige  SBorte 
über  bie  3Birfung  ber  djemifdEjen  ^ßrobucte,  bie  in  ber 
gimifcSabrifation  angetnenbet  toerben,  anjufüljren.  —  ®ie 
SBirfung  be§  93Iei  -  Djt)b§  f  ÜRangan  *  Djt)b8  unb  ginf* 
€jt)b§    läfct   fidE)    barau§   erflären,    ba%   biefe  £)£t)be  al§ 
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ftärfere  33afen,  al§  ba§  @lt)ct)lojt)b,  auf  eine  3lu£fd£)eibung 
biefe§  ®örper§  fyinttnrfen  unb  bann  mit  ben  frei  toerbenben 
Säuren  ©alge  (ober  Seifen)  bilben. 

3)ie  ©inttrirfung  ber  Mennige  unb  be§  ®alium^er= 
manganatö,  fomie  jene  be§  23raunfteine§  Iä§t  fidE)  barau§ 
erflären,  baft  biefe  ©toffe  beim  ®odjen  mit  bem  Seinöle 
©auerftoff  abgeben,  fomit  ben  DEtybation§t>organg 
beförbem  unb  anbererfeitS  fiel)  in  S3afen  (231eiojt)b  unb 
SKangamDjrtjb)  öermanbeln,  meldje  fid)  mit  ben  gettfäuren 
vereinen. 

^ür  ben  Vorgang  ber  ^irni&bilbung  öermittelft  be§ 
SütangattboratS,  eines  Körpers,  tüeld^er  ftdE)  gerabe  burd^ 
feine  ausgezeichneten,  ^irntjg  bilbenben  (5igenfdE)aften  in  fo 
•f urjcr  ^eit  in  ber  Snbuftrie  (Singang  ju  fc>erfd)affen  gettmfct, 
ttriffen  mir  leine  tfyeoretifdje  ©rflärung  gu  geben;  e§  fei 
beim,  man  moHe  annehmen,  bie  Seinölfäure  befi|e  bie 
©igenjdjaft,  bei  f)öt)erer  Temperatur  au£  bem  Sföangan* 
borat  bie  23orfäure  gu  fcerbrängen  unb  ftd)  mit  bem 
2ftangan*D}#bul  in  bem  Momente,  in  meinem  eS  au£  ber 
^erbinbung  frei  mirb,  gu  vereinen. 

SBenn  man  Seinöl  hiZ  gur  beginnenben  ,8erfe|ung  er=: 
Irifct  ober  fotfjt,  fo  Ijat  man  burcfi  längere  geit  §u  tfjun, 
bi§  man  baZ  Del  gang  rein  erfjält;  eS  bilbet  fid)  fort* 
lüä^renb  ©djaum  an  ber  Dberflädje,  meldjer  Ijauptfädjüd) 
au§  Sßflanjenfdjtetm,  ©imeife  unb  ä^ntid^en  ©ubftangen  be* 
fte£)tf  bie  bei  ber  9taffinirung  beS  DeteS  nidjt  genügenb 
entfernt  mürben.  —  9Kan  mu&  fo  lange  erf)i|en,  bis  fid) 
feine  neue  ©djaumbede  meljr  bilbet,  unb  fann  erft  bann  gur 
girnipilbung  felbft  fdjreiten,  menn  ba%  Del  an  feiner 
Dberflädje  einen  glatten,  bunfelfarbigen  Spiegel  geigt.  Um 
ba§  lange  @rf)i|en  bis  gur  öotlftänbigen  Slbfdjeibung  ber 
gerinnbaren  ©toffe   be£  SeinöfeS   gu   fcermeiben,    empfiehlt 
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e§  fid),  baSfelbe  Dörfer  einer  einfachen  Steinigung  ju  unter = 
Sieben. 

9Kan  bringt  ba§  ju  reinigenbe  Seinöl  in  ein  grofecS 
®efäJ3,  fefct  if)m  ba§  gleiche  SBolumen  einer  1*  bi§  lV2per* 
centigen  ®ali=Sauge  ju,  mifd)t  Sauge  unb  Del  mittelft  eine* 
SlüljrfdjeiteS  febr  innig  unb  läfct  bie  glüffigfeiten  über 
SKadjt  ftetyen.  9iad)bem  fid£>  bie  Sauge,  toeldje  faft  alle 
©troeifcförper  u.  f.  n>.  aufgenommen,  üoflftänbig  üon  bem 
Defe  getrennt  fyat,  ttrirb  fie  abgelaffen  unb  baZ  Del  einige^ 
male  mit  reinem  SBaffer  befjanbelt,  um  bie  legten  ©puren 
ber  Sauge  ju  bejeitigen. 

Del,    tt»eld£)e§    auf   biefe  SEBeife   beljanbelt    mürbe  — 
öa§  Verfahren  ftammt  t>on  2Sieberf)oIb  fyx  —   giebt  nad) 
unferen   SBerfudjen    faft    gar    feinen  ©djaum,    menn 
e£  ert)i|t,  unb    fann  nun  feljr  rafd)  auf  ^irnifc   fcera 
merben. 

©ine  anbere  8lrt  ber  Vorbereitung  be§  S$t$ftö  gur 
Uirnife^f^abrifatton  befteljt  barin,  baf$  man  ba&  $«T  möglidjft 
lange  unter  ©inmirfung  be§  SidjteS  (agern*$jft  SDie  großen 
fogenannten  ©atäfäureballon»  au§  gi#%rt  ©lafe,  meiere 
etma  50  bi§  60  Kilogramm  Del  gu  J&jjfch  vermögen,  eignen 
fid)  f)ierju  ganj  tJorsügtid).  $e  twffjer  man  baZ  Del  auf 
biefe  SDBeife  lagern  läfjt,  befto  leichter  ift  e§  in  gfirnifi  3tl 
oertoanbeln,  ber  fefjr  rafd)  in  ber  Suft  eintrodnet. 

©er  Seinölftrnif;  läßt  fid)  mit  ben  ^arjen,  namentlid) 
mit  ben  Ijarten  §arjen,  mie  Semftein,  Sopal,  SRaftij:,  ju 
Saden  vereinigen,  tt>eld)e  eigentlich  unter  allen  girniffen  al§ 
bie  tjorjüglidjften  bejeicfynct  »erben  muffen,  inbem  ein  ber^ 
artiger,  auf  gtüedmäJBige  Sßeife  unb  unter  Slntnenbung  oon 
ausgewählten  SKaterialien  IjergefteHter  girnife  ober  Sad  nidjt 
nur  t)ot)en  ©lang  unb  sparte,  fonbern  aud)  nod)  nebft  großer 
eiafticität  unb  Sä^igfeit   bie   toertijbolle  ©igenfdjaft  befifct, 
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jahrelang  ber  (Sinnrirfung  ber  Suft    unb  be§  233affer§  öoH* 
fommen  ju  tt)iberftef)en. 

3)ie  $ßraj:i§  be§  gtrni^f od^ en^. 

2)a§  Podien  be§  g-irntffe«  ift  eine  Operation,  toeldje 
öiele  äfafmerffamfett  erforbert,  inbem  Bei  unüorficJjtiger 
Strbeit  ntdE)t  nur  bie  ganje  Quantität  be§  auf  einen  ©üb 
gu  öerarbeitenben  Dele§  üerforen  fein  fann,  fonbern  burd) 
Ueberfteigen  unb  93rennenbmerben  be§  erfji^ten  Dele£  aueb 
eine  fefyr  gefährliche  geuerSBrunft  entfielen  !ann. 

©a§  Seinöl  giebt  beim  aHntäligen  @rE)i^en  jueift 
SBafferbämpfe  ab,  toeldjen  fpäter  fe^r  unangenehm  riedjenbe 
fd)tt>ere  ©ämpfe  folgen,  bie  öon  ^ßrobueten  ber  trodenen 
2)eftiHation  be§  Dele£  fjerrüfjren.  —  Stefc  $erfe|ung  äußert 
fid)  aud)  au^erbem  burd)  eine  bem  ©ieben  äljnlidje  @r= 
fdjeiming:  ba%  Del  tnirft  93fafen  unb  ttnrb  babei  bunfel* 
färbiger.  —  @8  ift  nun  feljr  ttridjtig,  bk  Temperatur  nid)t 
über  eine  getniffe  Jpölje  fteigen  gu  laffen. 

Seiber  benü^en  bk  Arbeiter  hierbei  fein  Sfjermometer 
—  bie  entfpredjenbe  Temperatur  ttmre  ettoa  300  ©rab  — 
fonbern  nur  praltifdje  groben;  eine  fotcfye  ift  j.  23.  bie 
fogenannte  ^eberprobe,  tneldje  barin  beftefyt,  baf$  eine  in 
ba%  erljifcte  Del  eingetauchte  §üt)nerfeber  fid)  unter  teifem, 
fnifternbem  ©eräufdj  jufammenbiegt  unb  üerfdjrumpft. 

S)tc  ©ntttridelung  ber  übelrtecfienben  kämpfe,  meiere 
ganj  BefonbcrS  Ijeftig  auf  bie  Singen  unb  bie  9lafenfd)teim* 
fyäute  nnrfen,  Ijat  manche  gabrüanten  öeranlafet,  ba§  $odjen 
öe£  girniffe§  im  freien  üorjuneljmen ,  ein  93erfafjren, 
tt)etdie§  nidjt  gu  billigen  ift,  ba  plöfetid)  eintretenber  Stegen 
infoferne  fe^r  gefät)rlid)  nurfen  fannr  at£  fid)  bie  in  ba£ 
fef)r  §etf$e  Del  fallenben  SBaffertropfen  fogleid)  in  Sampf 
fcerttmnbetn,   burd)   tnetctie   ba§  fyetfje  Del   au§  bem  $effel 
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gejdjleubert    toerben    fann    unb     bie    Slrbeiter    in    ©efafjr 
fommen,  fd^tt»ere  23ranbmunben  <$u  erleiben. 

2>a§  @ri)i§en  be§  Deles  fott  nur  t)on  unten  gefdjel)en, 
otjne  ba§  bie  ©eitenttmnbe  be£  fieffclä  fcon  ben  geuergafen 
getroffen  tnerben;  e§  läßt  fidj  baburd)  leidjter  eine  ü6er* 
mäßige  @rf)i|ung  üermeiben.  —  ©a§  Seinöl  ift,  tote  alte 
fetten  Dete,  ein  fdjled&ter  SSärmeteiter;  um  nun  eine  lieber- 
J)i|ung  ober  gar  ein  Slnbrennen  am  S3oben  be£  SeffefS  ju 
öerfyüten,  mufc  man  burtf)  beftänbige§  9Jü^ren  für  eine  33er  > 
mijd)ung  be§  fyei&en  Dele§  mit  beut  weniger  tjeiften  ©orge 
tragen. 

Set:  JhuftsHjijifmtt 

Sie  beim  ÜJüfyren  ftattfinbenbe  Sßetnegung,  fottrie  bie 
ftarfe  2ht3be£)nung  be§  Dele§  beim  @rf)i^en  forbern,  bafj 
ba§  ©efäfj,  in  tnetcfyem  gelobt  nrirb,  nie  mefjr  afö  bi§ 
etroa  ju  brei  SSiertel  feiner  §öf)e  mit  Del  angefüllt  tnerbe. 

Sn  umftefjenber  gigur  7  geben  ttrir  bie  Slbbilbung 
eine§  einfachen  Apparates,  tneldjer  beim  girniftfocfyen  bie 
größte  @idjerf)eit  gegen  SSerlufte  burrf)  Ueberfteigen  unb 
5euer»gefaf)r  bietet,  fottne  bie  Arbeiter  gegen  bk  ©ümnrfung 
ber  luftigen  kämpfe  fd)ü|t  unb  aud)  bie  2ftög(id)feit  bietet, 
in  jenen  fallen,  in  toeldjen  burd)  Unt)orficf)tig!eit  im 
feuern  bie  Temperatur  be£  Dele£  fo  f)otf)  fteigen  follte, 
ba£  ein  Ueberfteigen  ju  befürchten  ift,  im  Momente  ba§ 
gfeuer  unter  bem  fieffel  ju  töfdjen.  ©afc  biefer  Slpparat  in 
einem  feuerfidjeren  9taum,  ber  gewölbt  ober  mit  einer 
eifernen  S)ad)=Sonftruction  öerfefyen  ift,  aufgeteilt  fein  foH, 
ift  ftegen  ber  2feuergefaf)rtttf)fett  ber  ganjen  SIrbeit  fetbft* 
tterftänbüd). 

$)er  Apparat  beftefjt  aus  einem  ®effel  K,  in  ben  ein 
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dityxtozxt  R  eingefe^t  ift,  baZ  fitf)  üermittelft  ber  Äegel* 
raböerjatjnung  c  unb  ber  fiurbel  M  in  SBetoegung  fe|en 
läfet.  ®er  ftcffcl  tft  in  einen  §erb  eingebt,  beffen  fRoft  E 
au£  jttiet  in  Rapfen  beroeglic&en  Steilen  befielt,  toeldje 
burd)  ben  Stab  S  in  ifjrer  Sage  erhalten  werben.  3m 
2lftf)enfaUranme  be§  §erbc8  ift  ein  tuannenförmigeä  ©efäfc  W 
aufgeteilt,    torfrfjeS    mit  äöaffer    gefüllt    ift.    Dbrooljl  ber 

Sig.  7. 


Äeffel  K  nur  mit  feinem  unteren  Steile  in  ben  §erb  ein* 
gemauert  ift,  $ö  !ann  burtf)  Uttöorfidjtigfeit  bod)  eine  Ueber= 
^i^ung  be§  Spaltes  eintreten.  3ft  biefe§  ju  befürchten, 
fo  fann  man  burd)  §erau§jtet)en  be§  ©tabe£  S  bie  beiben 
Stoftljälften  faffen  laffen,  ttoburd)  ba§>  auf  biefen  liegenbe 
Srennmateriale  in  i)k  äöanne  W  faßt  unb  bort  erlifdjt. 

Um    bie  Arbeiter    möglidjft  öor  ben  Sümpfen    be£ 
Reiften  £>ele§  ju  fd}ü|en,  fe|t  man  auf  ben  flauen  SRanb 
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be§  SefjelS  einen  §ut  H,  toeldjer  in  ein  9fof)r  münbetf  ba§ 
tn  bie  Sffe  E  fütjrt.  ®ie  ©ämpfe,  meldje  au§  K  auf* 
fteigen,  gelangen  t)ierburd)  mit  ben  geuergafen  in'3  greie. 
(Sine  $£t)ür  T,  toetdje  in  bem  §elme  angebracht  ift,  gemattet 
ben  (Sinblid  in  ba$  innere  be§  2Ipparate£. 

®ie  ©röfte  be£  3typarate£  richtet  fid)  felbftuerftänblid) 
nacf)  ber  ©röfse  ber  gabrif§anlage;  tuenn  man  mit  großen 
tUiaffen  auf  einmal  arbeitet,  fo  täfet  fid)  bie  §\%z  leicht 
reguliren  unb  man  erf)ält  auf  einmal  eine  gro£e  Quantität 
gleichartigen  girniffe^. 

Se  nad)  ben  311m  gimipodjen  öerluenbeten  Wtetalh 
oerbinbungen  unterfdjeibet  man  231ev,  SJfangan^  unb  ginf^ 
gtrniffe.  ®ie  SKengeu,  meldje  nad)  ben  öerfd)iebenen  2Sor= 
jdjrtften  öon  biefen  Äötpern  gebraucht  merben,  um  Seinöl 
m  girnift  in  öerroanbeln,  finb  feijr  variable  unb  jdjioanfen 
Stmfdjen  1  unb  50  ©ertrid)t£tt)eifen  für  je  1000  Steile 
Seinöt. 


$te  ©letftvnijfe* 

93t§  in  bie  neuefte  $eit  toaren  23leiüerbinbungen  al§ 
bie  einzigen  SKittel  befaimt,  mit  lueld^en  man  im  ©taube 
ift,  Seinöt  in  rafdj  trodnenben  ^irni^,  in  ©iccatif,  gu  t)er= 
manbeln.  Dbtoof)!  nun  hk  93feifirniffe  mannen  9lad)tf)eil 
l)aben,  ber  gegen  ifjre  SIntDenbung  fpridjt,  fo  foerbcn  fie 
bennod)  immerfort  in  großen  Waffen  tjergeftetlt.  2ßir  öer* 
mögen  biefe  (Srfdjeinung  nur  bem  geflattert  am  Sllten  ju* 
jujdjreiben,  benn  bie  mit  Jpilfe  ber  SRanganpräparate  tjer* 
geftellten  girniffe  kommen  billiger  ju  fteljen  al§  bie  231ei* 
firniffe  felbft. 

£>er   §auptübelftanb    ber   93(eifirniffe    liegt    in    Dem 

(5,  9lnbre§.  Siacfe  unb  Jirniffe.  2.  2lufl.  9 
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Umftanbe,  bafc  fic£>  bie  gelöften  33leit)erbinbuugen  auf$er= 
orbentfidj  leidet  in  fditoarjeS  ©djtnefetblei  öerttmnbeln, 
moburdj)  ber  5irnif$  fortttmljrenb  nac£)bunfelt  unb  ber  5ln* 
ftrtdj  ein  fd)mu£igeS  2luSfef)en  belommt.  2Benn  nnn  gar 
ber  girnifc  mit  einer  garbe,  toeld^e  ©cfymefet  enthalt,  tüte 
j.  33.  baS  Jaune  brillant  genannte  ©djlDefel^Sabmium  ober 
Zinnober,  baS  ift  <SdE)tDefel=duecE[iIberf  jnfammengerieben 
ttnrb,  fo  belommt  bie  garbe  in  lurjer  gett  ein  mifcfärbigeS 
Shigellen  unb  ttnrb  enbtid)  ganj  fdjtoarj. 

SluS  ben  angeführten  ©rünben  fotlte  in  ber  fjtrnifc 
gabrifation  bie  §erftellung  t>on  S3(ei^@iccatif  ganj  befeitigt 
toerben,  maS  um  fo  teidjter  möglich  ift,  als  lein  Sunbe 
gerabe  einen  mit  33teipräparaten  ober  mit  3Rangan*ä3erbin* 
bungen  angefertigten  girnijs  verlangen  ttnrb.  ®cm  Säufer 
ift  bieS  öoQfommen  einerlei ;  er  verlangt  nur,  bafc  ber  girnife 
rafrf)  trorfne  unb  eine  bleibenbe  hellfarbige,  ben  ©inflüffen 
ber  SBitterung  gut  ttnberftefjenbe  ©djidjt  bilbet. 

©etoöljnltdjer  ©lätte^girnifj. 
Qnv  §erftettung  biefeS  gimiffeS  bringt  man  bie  ent= 
fprec£)enbe  3ftenge  fcon  Seinöl  in  ben  gftrmfcfeffel  unb  erl)it$t 
fo  lange,  bis  fidj  an  ber  Dberffädje  beS  DeleS  ©djauut 
auSsuf(f)eiben  beginnt,  üftittelft  einer  flauen  Pfanne,  bereu 
S3oben  aus  einer  ©iebplatte  befielt,  nimmt  man  biefen 
©djaum  fortttmljrenb  ab,  baS  mitgenommene  Del  fliegt  in 
ben  Seffel  guräcf.  geigt  baS  Del  leine  toeitere  ©djaum* 
abfdjeibung  metjr,  fonbem  befte^t  bie  Dberffädje  beSfelben 
aus  einem  toenig  bemegten,  glatten,  fdjttmrjen  Spiegel,  fo 
tragt  man  unter  beftänbigem  SRiüjren  bie  Sleiglätte  ein, 
unb  jtoar  fcertoenbet  man  auf  je  100  Kilogramm  Del 
2  bis  3  Silogramm  93(eiglätte,  bie  auf  baS  feinfte  gemahlen 
fein  tmtfc. 
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SDie  Slciglättc  muß  unmittelbar  öor  ber  Slninenbung 
fo  fdjarf  getrocfnet  tnerben,  ba$  man  bie  ©ettrißf)eit  f)at, 
e§  fyänge  tt)r  feine  ©pur  Sßaffer  meljr  an.  SOBürbe  bie  ©lätte 
nod)  feudjt  fein,  fo  fönnte  beim  Eintragen  betreiben  in  baZ 
fjeiße  Oel  in  golge  ber  ptö£lid)en  ®ampfentttridetung  ein 
§erau3)d)leubern  be§  Oefe§  eintreten.  3)ie  (Stätte  ift  genü= 
genb  getrorfnet,  tnenn  man  fie  burd)  etttrn  eine  ©tunbe 
auf  110  biZ  120  ©rab  erlji&t  f)at,  unb  fogleid)  in  btö 
Oel  einträgt. 

9iad)  3ufal  ^er  ©lätte  fteigert  man  ba£  geuer  ber= 
art,  ba$  baZ  Oel  forttüäljrenb  in  maHenber  SSemegung  ift 
unb  SDämpfe  ausfloßt,  unb  erfjäft  e§  tnätyrenb  2l/2  bi* 
3  ©tunben  auf  biefem  §i£egrab.  Um  ju  fcerljinbern,  baß 
bie  fettere  ©lätte  auf  ben  Söoben  be§  fieffclS  finfe,  rüfjrt 
man  alle  8  bi§  10  Minuten  fräftig  um.  3fft  bie  gflftfjtg* 
feit  fdjott  fo  $äf)e  geworben,  baß  fie  an  bem  Sftüljrftabe 
gäben  fpinnt,  fo  fdjürt  man  baZ  geuer  fo  ftarf,  ba$  bas 
Oel  birfe  fdjtoere  ©ämpfe  au^ufto^en  beginnt  unb  hei  ber 
geberprobe  bie  geberfaljne  rafd)  jufammenfd)rumpft. 

S(t  biefer  geitpunft  eingetreten,  fo  fdjürt  man  ba§ 
geuer  nid)t  mel)r  unb  forgt  burd)  fleißiges  Sftüfyren  für 
gleichmäßige  2Sertl)eifung  ber  SBärme,  benn  ba§  gegentoär^ 
tige  ©tabium  ift  gerabe  jene»,  hä  metdjem  bie  größte  ©efafyr 
bejügltd)  be§  Ueberfteigeng  unb  @ntjünben§  be£  Oele§  ein* 
tritt,  ©obalb  baZ  ©ampfen  nadigefaffen  f)at,  l)ält  man  mit 
bem  9Wil)ren  inne,  läßt  baZ  geuer  erlöfdjen  unb  ben  fertigen 
girniß  in  bem  bebedten  Seffel  bi§  jur  ööHigen  2lbfüf)lung 
rutjig  fielen,  tnobei  fidj  ber  größte  SHjeit  ber  ungelöft 
gebliebenen  ©lätte,  nebft  einer  jäljen  Oelmaffe  ju  Söoben 
gefe|t  l)at;  man  beläßt  biefen  SBobenfafc  im  Seffel  unb 
nerrütjrt  ifjn  beim  nädjften  Sodben  mit  bem  Seinöle. 

$)er  fertige  girniß  ttnrb  mit  ©d)öpffeflen  au£gefcf)öpft 

9* 


132  $ie  fetten  girniffc. 

unb  in  Sagerfäffer  jur  Älärnng  gebraut;  er  enthält  jtüar 
nodj  trübenbe  Steile  fdjtoebenb,  fann  aber  toegen  feiner 
bicfflüffigen  93efctiaffent)eit  nid)t  bnrdE)  bifyte  gilter  getjen; 
man  mnfc  fid)  begnügen,  i^n  bnrd)  nid)t  ju  bidjte  Sein* 
iüdjer  gefjen  gu  laffen,  tt»eld^e  bie  gröbften  Steile  jnrüd* 
galten. 

$e  länger  man  ben  girntfs  cmf  ben  Sagerfäffem  be* 
iaffert  lann,  befto  blanfer  tnirb  er,  inbem  alle  in  it)m 
fd)tt)ebenben  feftert  Körper  gn  Sßoben  finfen  fönnen;  gteid^= 
jeitig  getninnt  er  aber  an  £rodnnng§fraft ;  alter  girnijs  ift 
fcbon  tnenige  ©tnnben  nad)  bem  auftragen  eingetrodnet. 
©tefe  gnnafyme  an  £rocfnung3fäf)tgfett  toirb  nodj  babnrd) 
er£)öt|tf  ba$  man  bie  Sagerfäffer  nid)t  gang  anfüllt  nnb  bie 
Spnnböffnnng  berfelben  nnr  gegen  i>a%  hineinfallen  be§ 
©tanbe§  mit  Rapier  lofe  bebecft. 

SÄennig^irnife. 

®ie  Söereitnng  be§  23leifirniffe§  nnter  3nt)ilfenal)me 
be§  fauerftoffrettfjeren  23leio£t)b§,  ber  Mennige,  ge^t  rafd)er 
nnb  t)ollftänbiger  fcor  fid),  alz  tnenn  man  mit  ©lätte  altein 
arbeitet.  ®ie  SKennige  giebt  beim  @rf)i^en  einen  £{)eil  it)re§ 
@anerftoffgel)alte§  ab  nnb  tnirlt  bemnad)  anf  ba%  Seinöl 
o£t)birenb  ein;  ba§  entftanbene  Oj;t)bation§probnct  vereinigt 
fid)  fobann  mit  bem  33leto£t)be. 

©rnnbbebingnng  für  bie  rafctje  Ummanblnng  be§  Sein* 
öle§  in  girnift  ift,  ba$  bie  931eipräparate  in  möglidjft  fein 
öerttjeiltem  gnftanbe  ^ermenbet  merben;  man  (äffe  fid) 
batjer  bie  3>ie^r!often  nid)t  renen,  toeldje  an§  bem  Slnfanfe 
öon  gefd)lämmtem  23leio£t)be  ober  Sftennige  entfielen,  bie 
SlrbeitSjeit  nnb  ber  Slnfmanb  an  Brennmaterial  merben  t)ier- 
bnrdj  verringert. 
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93  le  i  f tr  n  ife  ofjne  Äod)en. 

SDian  öerroenbet  jur  §erftettung  biefeS  girniffeS  fot- 
genbe  SKengen: 

Sleijucfer 5  bis    7,5 

®lättc 5 

Seinot 100 

§lu§  beut  SBIe^ucfer  bereitet  man  burd)  Stupfen  in 
SBaffer  unb  23ef)anbeln  ber  Söfung  mit  JBleiglätte  33Iei= 
@jjig ;  bk  ©tätte  toirb  mit  einem  geringen  Sfyeit  beS  Sein- 
öle»  jufammengerieben,  fogleidE)  mit  bem  Sieftc  beS  OeleS 
oerrütjrt  unb  ber  33let*@jjtg  jugegoffen.  SDurd)  ftarfeS 
Stieren,  meines  minbeftenS  1%  bis  2  ©tunben  bauern 
foH,  mifdjt  man  bie  glüfftgfetten  auf  baS  tnnigfte.  fRed)t 
jtoedma^ig  läßt  fid)  aud)  biefeS  äRengen  ber  gflüfftgfeiten 
in  einem  an  einer  bret)baren  Sldjfe  befeftigten  f^affe  öor* 
nehmen,  toeldjeS  man  bis  ju  fünf  ©edjftel  anfüllt.  %lad) 
beenbetem  SRä^ren  läfjt  man  bie  gtüffigfeit  in  Sftulje,  bis  fte 
fict)  in  gtüet  beutlid^  Don  einanber  getrennte  @d)id)ten  ge* 
fonbert  I)at,  bereu  untere  aus  23Ieijudertö)ung  befielt,  inbefe 
bie  obere  girniJ3  ift. 

®er  auf  biefe  SEBeife  erhaltene  gftrnifc  ift  fefjr  tjelk 
farbig  unb  fo  bünnflüffig,  ba£  man  iljn  burd)  23aumtüolte 
,ober  gi(j  filtrirett  !ann.  ©eine  bünnpffige  33efdE)affen^eit 
geftattet  audj,  baS  in  ü)m  gelöfte  SBIei  auSjufdjeiben.  £>ie 
©djtnefetfäure  bilbet  nämüd)  mit  jeber  löslichen  331etoer* 
binbuug  untöSlicbeS  Steif  ulfat;  man  fejjt  bem  girniffe  etoa 
1  ^ercent  ©djmefelfäure  ju,  bk  man  mit  fünf  Steilen 
SBaffer  öerinifd)t  Ijat,  unb  rüt)rt  burd)  eine  fjatbe  ©tunbe. 
2)er  firniß  nimmt  hierbei  ein  mitdjartigeS  SluSfetjen  an, 
flärt  fid)  aber  batb  ganj  ab,  inbem  baS  fetjr  fdjtuere  S3Iei^ 
futfat  rctfd)  ju  ©oben  finft. 


134  $«e  fetten  Sfirniffc. 

©lottere  nnig^irnifc. 

©urd)  SOlifd^en  ber  brei  331etpräparate,  tnetcEje  mau 
überhaupt  jum  gfintifsfodjen  antoenbet,  läfjt  ficf)  auf  bequeme 
Slrt  in  jebem  beliebigen  großen  Sopfe  ober  fieffel  guter 
girnifj  fjerfteKen,  ofjne  ba$  ein  eigentliche^  Soweit  be£ 
SeinöleS  fjier^u  erforberlid)  ift.  SRan  mengt  je  1  Xljeit 
©lätte  unb  9J£ennige  mit  VJ2  Steilen  SSleijucfer  auf  baZ 
innigfte  unb  bringt  ein  Kilogramm  biefe§  ©emifdjeS  in 
einen  SSeutel  au£  bitter  Seinttmnb.  2fnbcrerfcttS  fällt  man 
in  ben  £opf  30  Siter  2Baffer  unb  30  Siter  Seinöt  unb 
(jängt  ben  SBeutel  in  baZ  Del.  SRan  erljijjt  nun  fo  lange, 
bi§  aEe^  SBaffer  öerbunftet  ift,  unb  filtrirt  ben  nod)  fjeifeen 
girnif$  burdj  einen  giljtrtdjter. 

©ie  beiben  le|tangefüljrten  SRetfjoben  ber  Seinölfirni^ 
Bereitung  eignen  ftdE)  befonber§  für  ©etoerbsleute,  iüeld)e  ftdj 
felbft  ©iccatif  bereiten  tnoflen.  SJian  fann  fidE)  auf  biefe 
äSBeife,  ba  !ein  ftarfeS  ©rtji^en  be§  DeleS  erforbert  tt>irbf 
oi)ne  alle  ©efafjr  auf  jebem  beliebigen  ffiodjofen  fef)r  gute, 
rafd)  trocfnenbe  ^irniffe  bereiten. 

®te  SDiangan^girniffe. 
Sie  9Rangan*3ftnttffe  tnerben  unter  ,3u£)ilfenaf)me  üon 
äJianganoftjbul,  äÄangcmojrtjb,  9ftanganfuperojt)b  (23raun* 
ftein)f  ganj  befonber§  aber  mit  SUianganborat  (borfaurem 
Mangan ojtjbul)  bereitet.  Sftamentlitf)  liefert  ba%  le^tgenannte 
Präparat  einen  girnife  fcon  fo  üorjüglicfjen  (Sigenfdjaften, 
ba§  e§  allen  anberen  ju  gleichem  gtoecfe  benüfttcn  ^ßräpa* 
raten  öorjusiefjen  ift. 

3Ranganborat*3firnifj. 
2Sir  fteHen  biefen  firniß  auf  einfache  SBeife  nad)  fol* 
genöem    9Serfaf)rert    bar.     Qtoti    Kilogramm    öoUfommen 
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trodeneS  unb  eifen freies  (baS  ift  gang  meißeS)  Mangan* 
borat,  metd)cS  in  feines  9Kef){  üermanöelt  ift,  werben  all= 
mälig  in  10  Kilogramm  Seinöl  eingerührt,  baS  in  einem 
paffenben  ©efäße  ert)i|t  tütrb.  SDurd)  beftänbigeS  9tü^ren 
bewirft  man  eine  gleichmäßige  23ertf)eitung  bcS  ©algeS  in 
ber  fjlüfftgfeit  U11^  cr^i^t  fo  lange,  bis  baS  Del  etloa 
200  ©rab  geigt.  (2Bie  fd)on  entmint,  liefert  nnr  ein  üöllig 
eifenfrcieS  SRanganborat  einen  fdjnett  trodnenben  firniß.) 

©feidjjeitig  bringt  man  in  ben  girnißfeffel  1000  $ilo* 
gramm  Seinöl,  erijifct  eS,  bis  eS  SBfajen  ju  merfen  beginnt, 
läßt  ben  8nl)alt  beS  ©efäßeS,  in  bem  Seinöl  mitäftang^n^ 
borat  ert)i|t  mürbe,  in  einen  bünnen  ©trat)l  in  ben  fieffel 
fließen,  öerftärft  baS  geuer  unb  läßt  baS  ©anje  fjeftig  auf- 
fodjen.  %lad)  etoa  20  Minuten  langem  Slufmallen  beginnt 
man  mit  bem  2luSjd)öpfen  beS  fertigen  fJirniffcS^  ben  man 
nod)  l)eiß  burd)  SBaumtuolle  fiftrirt  unb  fogleidj  oermenben 
fann.  §oljtafetn,  meldte  in  ben  nod)  Reißen  firniß  getaudjt 
mürben,  umreit  nad)  16  bis  18  ©tunben  mit  einer  t)oü* 
fommen  trodenen  glasartigen  girnißfd)id)t  überwogen. 

$laä)  befonberen  23erfud)en,  meldte  mir  über  biefen 
©egenftanb  angeftellt  t)aben,  ergab  fid),  ba^  bem  Mangan* 
borat  bie  (Sigenfdjaft  jufomme,  jdjon  bei  fetjr  nieberen 
£emperaturen  Seinöl  in  fdjnell  trodneuben  firniß  §u  t>er* 
manbeln;  eS  genügt  f)ierju  eine  ^Temperatur  öon  etma 
40  @rab.  —  Jpängt  man  in  eine  etma  10  Siter  faffenbe 
glafcfje  mit  Seinöl,  bk  in  einem  mit  SBaffer  gefüllten 
Xopfe  ftet)t,  ein  Seinenjäddjen  mit  etma  3  ©efagramm 
Sttanganborat  unb  ftellt  baS  ©ange  an  einen  marmen  Ort, 
3.  93.  auf  bie  platte  beS  ®üd)enofcnS,  fo  ift  nad)  10  bis 
14  £agen  baS  Seinöl  in  rafd)  trodnenbeS  ©iccatif  öer- 
toanbelt. 

Dbmotjl  nun  baS  SRanganborat  unter  allen  äftangaiu 
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Präparaten  bie  beften  5Re[uttate  liefert,  fo  laffett  tüir  bod) 
ber  SßoKftänbigfeit  tüegen  nodj  bie  23efd)reibung  einiger 
Üftetfjoben  folgen,  ttadj  toelc^en  mit  anberen  äftanganpräpa* 
raten  gearbeitet  tüirb;  bemerfen  aber  hierbei  nodjmalS,  bafe 
leine  berfelben  beffere  fRefuItate  liefert  als  baS  SBerfa^ren 
mit  Sftauganborat,  ba%  fie  aber  alle  umftänblidjer  finb 
als  biefeS. 

d)l  a  n  g  a  n  o  j  t)  b  u  1  *  $  i  r  n  i  £5. 

Sftau  bringt  1000  Kilogramm  Seinöt  in  einen  Seffel 
nnb  ertüärmt  fo  tüeit,  bafc  baS  Del  etttm  70  bis  80  ®rab 
geigt.  Sn  einem  befonberen  eifernen  ©efäße  löft  man  3  Kilo- 
gramm frt)ftallifirteS  SRanganfulfat  (SRangcmöitrtol)  unter 
Srtüärmen  in  moglidjft  toenig  SBaffer,  fjebt  nadj  öollenbeter 
Sluflöfung  baS  ©efäfe  öom  $ewv,  giefet  ju  ber  Söfung  eine 
Sluftöfung  öon  10  Kilogramm  Sle^fali  in  toemg  SSaffer, 
rüt)rt  fdjnefl  um  unb  gießt  ben  Snfyalt  beS  ©efäßeS  ju  bem 
Dele.  ©ie  anfangs  trübe  ÜDiaffe  tüirb  nad)  ettoa  einer  Ijalben 
©tunbe  buulelfarbig,  aber,  tote  eine  herausgenommene  $robe 
geigt,  gleichzeitig  ffar,  inbem  fidE)  baS  SKattgcmojtjbul* 
l)t)brat  in  bem  Dele  löft. 

©obatb  biefer  3ufl;an^  eingetreten  ift,  fenft  man  in 
ben  Keffel  einen  Sautfdjuffdjtaudj  ein,  an  beffen  (Snbe  eine 
bledjewe  23rau]e  befeftigt  ift,  unb  treibt  nun  mittelft  einer 
s$umpe  einen  Suftftrom  mehrere  ©tunben  lang  burdj  ben 
girnifj.  ®ie  garbe  beS  festeren  tüirb  immer  Ijeller,  inbem 
baS  leinölfauere  9Kangano£t)bul  gerfetjt  tüirb  unb  braunes 
9Kanganojt)b  ju  SBoben  fällt.  %laä)  biet*  bis  fiinfftünbigem 
©itrcptafen  öon  Suft  ift  bie  Slrbeit  beenbet. 

®aS  ®urd)treiben  bon  Suft  befdjleunigt  in  allen 
fällen  bie  girnifebilbung,  inbem  Ijierburd)  bem  Dele  ©de* 
genfjeit    geboten   tüirb,    reidjüd)    ©uuerftoff    aufzunehmen. 
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3Kan  Ijat  ju  biefem  g^ecfe  et9ene  Separate  conftruirt, 
tüdcfic  au§  einer  fyoijen  eifernen  9ftöl)re  befielen,  bie  über 
bem  Äeffel,  in  bem  ba§  Seinöl  ert)i|t  totrbf  aufgeteilt  ift. 
®urd)  eine  ^umpe  ttnrb  ba§  Del  an§  bem  Äeffcl  gehoben 
unb  fällt,  burd)  eine  23raufe  in  Keine  tropfen  jertfyeilt,  als 
Siegen  in  bem  9ftof)re  l)erab,  burd)  tnetdjeS  fid)  gleichzeitig 
ein  Strom  feiger  Suft  in  einer  bem  fallenben  Defe  ent- 
gegengefeiten 9ßid)tung,  fomit  nad)  oben  betnegt. 

®iefe§  JBerfaJjren  bürfte  fid)  ganj  BefonberS  für  große 
Gabrilen  eignen,  in  tueldjer  fefjr  bebentenbe  gfirnifcöuan* 
titäten  in  furjer  $eit  fyergeftellt  toerben  follen.  gür  Mengen 
tton  Seinöl  bi£  gu  1000  Kilogramm  reicht  aber  ba%  ge* 
n>öi)ntid)e  $erfaf)ren,  namentlich  toenn  man  mit  9ttangan= 
borat  arbeitet,  öollfommen  aus. 

Sraunftetn*3firntf3. 

SRit  3Jcanganfupero£t)b,  bem  natürlich)  öorfommenben 
iBraunfteine,  läßt  fid)  ein  gnter  girniß  bereiten,  tnenn  man 
100  Kilogramm  Del  auf  180  bis  200  ©rab  ert)i|t  nnb 
ein  ©emifd)  au*  2  Kilogramm  fein  gepulvertem  SBraunftein 
unb  25  ©djtuefelfäure  gufefct.  SDiefeS  ©emifdj  entttudett 
beim  ©rljifcen  ©auerftoff,  freierer  bie  Djtybation  be3  Dele* 
beförbert,  unb  gleichzeitig  löft  fiel)  2J?anganojt)buI  in  bem 
Oele.  —  yiad)  \*  bis  lV2ftünbigem  @rl)i|en  fügt  man 
öiefe  ftatfmild)  Ijüiju,  ineldje  burd)  2lblöfd)en  öon  1  Silo- 
gramm  gebranntem  ßatf  erhalten  tourbe,  unb  filtrirt  nad) 
12ftünbigem  ©leben  hn\  ^irnifj  burdj  einen  giljtridjter. 

3rnfojt)b^i.rnxf. 

£>a*  giufojtjb  in  reinem  ^uftanbe  angetoenbet,  liefert 
jtear  beim  ßodjen  mit  Seinöl  einen  gimif},  tneldjer  aber 
jtemlid)    langfam  auStrocfnet  unb   öor   bem  Sleifirniß   nur 
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ben  Sßorjug  befi^t,  ba§  er  an  [d^mefettuafferftoff^altenber 
Suft  tttdjt  bunfelfarbig  toirb,  ba  baS  ©djtoefeljinf  eine 
toetfje  garbe  befifet.  3n  SSerbtnbitng  mit  SJJanganborat 
teiftet  baS  3infojt)b  anSgejeidjnete  ©ienfte,  bod)  fjaben  loir 
allen  ©runb  ju  ber  2tnnaf)me,  ba§  baS  ginfoftyb  hierbei 
gar  feine  9?olle  fpiete  nnb  baS  Sftanganborat  aud)  fjier  als 
ber  eigentlich  tüirffame  Körper  angefefjen  merben  mufj. 

granjöfifdje  gabrifen  fünbigen  $u  jiemlid)  f)of)en 
greifen  eine  SRaffc  an,  bie  fie  »Siccatif  zumatique« 
nennen;  nad)  ben  SInpreifungen  fommt  biefer  SRaffe  bie 
angeblich  aufeerorbentlidje  SBtrffamfeit  ju,  baS  ^ierjigfadje 
ifjreS  ®etoid)teS  gmffilfax&e  im  Sanfe  eines  SageS  troden 
jn  madien.  SSefanntlicf)  trodnet  jeber  fjalbtoegS  gnte  girnifs 
in  24  ©tunben  fo  weit,  baft  man  ben  Sfaftridj  mit  bem 
Ringer  berühren  fann;  es  ift  fontit  biefe  ©tgenjdjaft  beS 
»Siccatif  zumatique«  nid^t  befonberS;  nad)  oerfdjiebenen 
Unterfudjungen  befteljt  aber  baS  fragliche  ^ßrobuct  aus  einem 
©emenge  oon  90  bis  95  Sßercent  SKanganborat  nnb  5  bis 
10  Sßercent  ginfoftyb.  2Bie  mir  früher  gefetjen  fjaben, 
reidjt  fdjon  eine  tneit  geringere  Sftenge  t>on  Sftanganborat 
anS,  nm  reines  Seinöl  in  ©iccatif  gn  oertoanbeln. 

SSom  djemifdjen  ©tanbpunft  aus  betrachtet,  fönnte  bie 
Beimengung  oon  ßinfo^tib  nur  infofern  Don  9hit$en  fein, 
als  burd)  ba§>  ginfoftjb  aus  bem  Sftanganborate  2Rangan= 
ojt)bul  auSge|d)ieben  mürbe,  moburd)  ein  fdjnellereS  Srodnen 
eintreten  fönnte.  @S  ift  aber  bis  jur  ©egenmart  nod)  eine 
offene  grage,  ob  fid)  bie  &aä)e  roirflid)  auf  biefe  2frt 
oerf)ält. 

$laä)  bem,  toaS  nur  jur  S^arafterifirung  ber  t>er* 
fdjiebenen  Sttetfjoben  ber  gabrifation  ber  fetten  f5irn^ffe  aTU 
geführt  fjaben,    fann  tt>of)l  fein  gtoeifel  fein,    tueldjen  ber* 
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felben  ber  SSorjug  ju  geben  ift;  eS  finb  in  erfter  9teil}e  bie 
SRangan^trntffc  unb  unter  biefen  bie  SKanganboratsgirniffe, 
bie  wir  als  bie  wertfjtiollften  bejeid)nen  muffen ;  ein  gabrifant, 
welcher  einmal  üergleidjenbe  93erfud)e  mit  äßanganborat* 
unb  33leifirniffen  angeftellt  l)at,  wirb  fdjon  nad)  fefjr  furjer 
ßeit  bie  Ueberjeugung  gewinnen,  ba$  bie  QSleifirniffe  als 
veraltete  ^robucte  angefef)en  werben  muffen,  ba  fie  ntdjt 
nur  immer  nad)bunfeln,  fonbern  fogar  ein  twtligeS  ©djwarj* 
werben  beS  SlnftridjeS  üerantaffen  fönnen,  unb  überbieS  bie 
äftanganborat^irniffe  fidj  üortfjeilfjaft  burd)  f)elle  garbe 
unb  rafdjereS  Prolinen  üor  ben  23leifirniffen  auszeichnen. 

9Kan  feijt  ben  fetten  gftrniffen  ^äufig  §arje  ju  ober 
tnifdjt  fie  mit  Xerpentinöl==girniffen.  SBenn  man  auf  bie 
233eife  arbeitet,  bafc  man  ben  f^irniffert  nur  §arje  jufügt, 
woju  man  in  ber  Siegel  bie  fjärteften  unb  beften  §arje, 
©opal  unb  33ernftein,  üerwenbet,  fo  erfjält  man  bie  foge* 
nannten  fetten  2ade  ober  Sadfirniff e ;  im  jweiten  galle  er- 
hält man  gemifdjte  girniffe,  bie  man  wof)t  aud)  als  fette 
SadEe  gu  bejeid)nen  pflegt,  weldje  aber  an  Qualität  btn 
eigentlichen  fetten  Sadfirniffen  nad) fielen. 


9Sovfrövtftett  $ttr  ©evettttttfl  tum  fetten  Jtatfetn 

Sie  fetten  Sade  werben,  wie  erwähnt,  mit  §ilfe  ber 
^ärteften  §arje,  b.  i.  mit  &opat  ober  93ernftein,  bereitet. 
Unter  allen  girnifigattungen  finb  fie  biejeuigen,  welche  wir 
als  bie  werttpollften  bejeidjnen  muffen.  S)ie  ©igenfdjaften, 
burdE)  weldje  fie  fid)  gang  befonberS  auSjeidjnen,  finb  baS 
fd)im  glänjenbe,  glasartige  SluSfe^en,  welkes  felbft  burd) 
bie  einwirfung  beS  SBetterS  erft  nad)  längerer  $eit  an 
©d)önl)eit  verliert;  bie  bebeutenbe  (Sfafticität,  weldje  fie  be* 
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fitjen,  unb  enblid^  ber  Umftanb,  ba£  fie  nid^t  riffig  toerben 
ober  gar  abblättern. 

@S  giebt  eine  fetjr  bebeutenbe  Slnjaljl  t>on  33orfd)riften, 
um  beriet  Sade  fyerjuftellen,  unb  loerbcn  manche  biefer  SSor= 
fdjriften  mitunter  aud)  jum  Saufe  aufgeboten.  3n  2Birf= 
lidjfeit  finb  biefe  girniffe  nid^t  fdjmieriger  anzufertigen  a{§ 
anbere ;  baS  ©d)tt)ergett)ic^t  ber  ganzen  Slrbeit  bei  ber  2)ar= 
ftellung  biefer  girnifegattungen  ift  fo  tüte  bei  aßen  anberen 
barauf  ju  legen,  ba$  eine  öollftänbige  Söfung  ber  ^arje 
in  bem  fetten  Dele  erfolge  unb  ba%  §arj  nid)t  ettoa  bfo* 
in  eine  fctjleimartige  Sftaffe  öernmnbelt  toerbe. 

<Sopal*Sad. 

®aS  etnfadjfte  23erfat)ren,  fetten  ßopal^Sad  barju* 
ftellen,  ttmre  offenbar  ba§,  eine  Söfung  öon  (Sopal  in  irgend 
einem  flüchtigen  SöfungSmittel  mit  einem  guten  Seinßl* 
©iccatif  auf  baS  innigfte  gu  mijdjen  unb  allenfalls  burd) 
(Srl)it$en  b.e§  SadcS  in  einem  2)eftiHü>2lpparate  baZ  SöjungS- 
mittel  ju  öerbarnpfen  unb  burd)  2lb!ül)lung  lieber  ju  ge= 
ttmmen,  ttmljrenb  ber  Sopal  in  bem  fetten  Dele  gelöft  bliebe. 
(Sin  berartigeS  S5erfat)ren  forbert  aber,  tote  befannt,  bie 
33enü|ung  oon  ftarf  gejcfymolsenem  ©opal.  Se|terer  fommt 
aber  in  fjolge  beS  bei  ber  trodenen  SDeftillation  ftattfinbenben 
namhaften  SerlufteS  an  flüchtigen  s$robucten,  bebeutenb 
t)öt)er  ju  flehen,  als  toenn  man  mit  getoöfyntidjem,  baZ  ift 
nicf)t  beftillirtem  ©opal  arbeiten  fann. 

2Kan  fudjt  ba^er  eS  in  ber^ßrajiS  bafyin  ju  bringen, 
ben  SSerluft,  tueldier  bei  ber  ©eftillation  beS  (SopalS  ftets 
eintritt,  tnenigftenS  auf  baS  geringftmöglidje  äftafc  tjerab^ 
jumtnbern,  inbem  man  ben  Sopal  nur  eben  fo  tneit  erf)i£t, 
ba$  er  gerabe  ganj  gefdjmotjen  erfdjeint  unb  bie  ge* 
fdjmoljene  SDtaffe  mit  bem  Seinöle  ju  bereinigen  trautet. 
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getter  Sopat  =  2acf  burdj  Sodjeu 
(aßt  fid)  nur  unter  Slnrcenbttng  befonberer  Äunftgriffe  in 
tabetlofer  Qualität  erhalten,  inbem  eS  burd)auS  nid)t  (eid)t 
ift,  ben  richtigen  geitpunft  ju  treffen,  in  weldjem  ber  ßopat 
mit  bem  Qele  Dereinigt  ift.  (£§  finbct  biefe  Bereinigung 
nämlid)  nur  Vollkommen  bei  einem  beftimmten  Sßärmegrabe 
ftatt.  3m  9tad)ftef)enben  geben  wir  eine  Sßorfdjrift  an, 
bereu  genaue  Befolgung  jeberjeit  einen  firniß  üon  aug* 
gezeichneter  ©äte  liefert.  9ftan  verwenbet  ju  bemfefben: 

(Sopal 28  —  32 

Seinöl 100 

SBleiglätte  .....  2  —  3 
Terpentinöl  .  .  .  .70  —  80 
Die  ju  verwenbenbe  ättenge  von  ßopal  bebingt  ju* 
gleich  bie  Quantität  be§  Serpentinöles.  SBenbet  man  fetjr 
garten,  oftinbifcben  ßopat  an,  fo  fann  man  mit  bem  Qu* 
fa|e  von  SEerpentinöf  fyöfytv  gefjen,  toäf)renb  man  eine  fleine 
Sopalmenge  antoenbet,  inbejs  hei  Benü|ung  von  weitem 
Sopal  bie  3Kenge  berfelben  vergrößert  werben  muß,  wät)renb 
man  bie  Quantität  beS  Serpentinöles  verringert.  $n  jenen 
JäHen,  in  meldten  man  mit  einer  nod)  nid)t  in  Slrbeit 
gewefenen  ßopalforte  arbeitet,  ift  e§  baljer  angezeigt,  burd) 
einen  ff  einen  SJorberfudj  bie  ju  Verarbeitenben  Quantitäten 
fefijuftellen. 

äJJan  erl)i|t  bie  gange  SKenge  beS  SeinöleS  in  einem 
entfpretfjenben  Seffel  fo  weit,  ba%  baZ  Qel  fleine  S31afen 
ju  werfen  beginnt ;  wätjrenb  man  i>a%  Oet  bei  biefem  2em- 
peraturgrabe  erhält,  fdjmiljt  man  in  einem  fleinen  Seffet, 
ber  §anbt)aben  beft^t,  bie  mit  §o!jgriffen  verfemen  finb, 
ben  vierten  SHjeil  ber  ganzen  ©opafmenge  über  freiem 
geuer.  SDiefeS  ©djmeljen  erforbert  bie  größte  Slufmerffamfeit 
von    ©eite    beS   SlrbeiterS;   ber   Sopat    muß    fortwäbrenb 
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gerührt  werben;  wenn  fid}  bie  einjetnen  ©tücfe  fdjon  ftarf 
aneinanber  heften,  fuc&t  man  bk  fefteren  ©tücfe  unter  bie 
entfteljenbe  glüffigfeit  ju  tauchen,  berart,  baft  alle  Steile 
in  möglidjft  gleichmäßiger  Sßärme  erhalten  bleiben,  Snblid) 
i[t  alles  §arj  gefcfymolsen  unb  beginnt  bei  weiterem  ©r* 
t)i£en  33lafen  ju  werfen  unb  ftarf  ju  raudben.  2)ie£  ift  ber 
gettpunft,  in  welkem  bie  SKifcfyung  be£  gefdfymotgenen 
§arje*  mit  bem  Reiften  Seinöfe  üorjuneljmen  ift. 

9ftit  einer  Seile,  welche  etwa  bie  boppelte  93tenge  bem 
©ewicfyte  nad)  an  Del  fcon  bem  auf  einmal  gefdjmoljenen 
Sopatquantum  ju  faffen  vermag,  fdt)öpft  man  au§  bem 
Detfeffel  fafjt  buref)  bm  fdjmaten  2lu*guf$fdjnabel  ber 
Seile  baZ  fjeifte  Del  in  einem  fetjr  bünnen  (Strahle  ju  bem 
gefcJjmoIgenen  Sopal  fliegen  unb  rütjrt  babei  fetjr  rafdj  um, 
xvaZ  ot)ne  3luft)ören  ju  gefdjefjen  f)at,  bi§  ber  gange  Qnfjalt 
be§  SeffetS  nunmehr  eine  gleichmäßige  ,  rut)ig  ftießenbe 
Sttaffe  barftetit. 

SDiefer  fleine  Reffet  wirb  neben  ben  großen  gefegt, 
um  bie  glüffigfeit  genügenb  fyeiß  gu  erhalten,  unb  biefelbe 
Operation  in  einem  neuen  fleinen  Seffel  wieber  mit  bem 
vierten  £l)eil  ber  ßopalmaffe  ausgeführt,  ber  Reffet  eben= 
faü§  warm  gehalten  unb  ein  britter  unb  inerter  Reffet  mit 
entfprecfyenben  &opal-  unb  Delmeugen  in  SIrbeit  genommen, 
oft  aud}  im  legten  (feierten)  Reffet  bie  Slrbeit  beenbet,  fo 
fügt  man  bie  Söfungen  be£  ßopafö  bem  9tefte  be£  Seinöles 
gu,  welkes  nodj  im  großen  Seffel  twrfjanben  ift. 

2)te  Seffel  werben  rafd)  nact)  einanber  entleert  unb 
ber  Suljatt  be§  großen  ÄeffelS  nun  fortwäfyrenb  unb  fe^r 
gleichmäßig  gerührt.  ®a  an  ben  SBänben  ber  fleinen  Seffel 
nod)  fef)r  fciel  öon  ber  jätien  ßopal^Söfung  jurücfbleibt,  fo 
muß  anä)  biefe  möglid)ft  rafdE)  gewonnen  werben.  SJftan 
gießt  fogteid)   nad)   bem  Entleeren  in  bie  Seffel  eine  Seile 
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Doli  Terpentinöl,  tt»eld^e§  früher  ftarf  ertuärmt  ttmrbe,  unb 
fiirf)t  bie  an  ber  Äefjelroanb  tjaftenbe  Sopat^Söfung  möglic£)ft 
rafdj  öon  biefer  loSjulöfen  unb  mit  bem  Serpentinöle  ju 
mifdjen.  §ierju  bebten!  man  ftdf)  öortf)eitl)aft  eines  elafti* 
fdjett  Spateln  aus  hartem  ^otje,  ber  fid£)  leidet  ber  gorm 
ber  Seffelnmnb  entfpredjenb  biegt;  ausgezeichnete  ©ienfte 
leiftet  audj  ein  fpanifcfyeS  9iol)r,  tüeldjeS  mit  Sautfdjuf 
überwogen  tft.  §at  man  bie  äBänbe  beS  ®effels  blanf  ge= 
madjt,  toaS  man  leicht  burdj  entfpredjenbeS  Steigen  beSfelben 
erfennen  fann,  fo  lafct  man  biefe  mer  Seffcl  an  einem 
marmen  Orte  fo  lange  fielen,  bis  ber  Sacf  im  großen  Äeffet 
gar  gefocfit  ift. 

2)aS  in  bem  Seffel  befinbli<f)e  Seinöl,  toeldjeS  nun= 
mel)r  bie  ganje  überhaupt  $u  üermenbenbe  ßopalmenge  fdf)ott 
gelöft  enthält,  mufe  nun  ju  girnifj  gefodjt  tnerben.  2ttan 
fann  tyierju,  tote  in  fcorfteljenber  93orfd)rift  angegeben, 
231eigtätte  üertoenben;  ttrir  benü|en  fdjon  feit  langem  2ftan= 
ganborat  Ijierju,  unb  gtüar  mit  bem  beften  (Srfolge.  (Stuf 
100  Seinöl  genügen  0,25  äftanganborat  üollftänbig.)  9Jian 
föfjt  bte  ©lätte  ober  baS  äRanganborat  unter  fetjr  ftarfem 
SRüfyren  allmälig  in  bie  Söfung  fallen  unb  fteigert  bte 
Temperatur  auf  bk  erforberlidje  §öt)e;  ber  an  bie  Ober* 
flädje  beS  DeleS  tretenbe  ©djaum  toirb  freftänbig  abge= 
nommen. 

Sfcad)  etttm  jtueiftünbigem  ®odf)en,  t>om  3ufal  *>er 
©lätte  an  gerechnet,  beginnt  man  groben  gu  nehmen,  ©er 
Sacf  muß  in  einer  biefen  ©d&idjte  an  einem  eingetauchten 
©patet  tjängen  unb  t)on  biefem  in  burdjficfjtigen  golbigeu 
gäben,  tneltfje  gittert  feljr  bünn  roerben,  langfam  fjerab^ 
fliegen;  eine  auf  ©las  fallen  gelaffene  Sropfenprobe  mufe 
einen  Dodjgetüölbteit  tropfen  bilben,  ber  nad)  bem  ©rfalten 
bie  SSefdjaffentjeit   eines  biefen  fabettjieljenben  ©tjrupS    be= 


144  $ic  fetten  girniffe. 

fi|en  muft.  Sehn  (gintreten  biefer  @rftf)einung  Ijört  man  auf 
ju  feuern  unb  läfct  ben  Sn^alt  be£  ScffelS  abfüllen,  bi£ 
feine  Temperatur  nur  mefyr  60  bi§  70  ©rab  beträgt,  unb 
fügt  nun  üorerft  ba§  in  ben  fcier  fteinen  ^effeln  enthaltene 
1erpentinöt  ju. 

S)a§  3u8e&en  Der  übrigen  S£erpentinöl=S#enge  foll 
nidE)t  in  großen  Partien  gefc&efyen ;  anfangt  giebt  man  etwa 
10°/0  &*3  2erpentinöI=Quantum§,  fpater  immer  nur  5°/0 
unb  nimmt  nacf)  jebe§maligem  5Rüt)ren  eine  ^ßrobe.  ®o 
lange  biefe  nod)  eine  entfpredjenbe  ^ä^ftüffigfeit  nad)  bem 
©rMten  befijjt  unb  rafd^  bicf  wirb,  fann  man  nod)  tr>eitere§ 
Xerpentinöl  jufefeen.  ÜJlerft  man  aber,  baft  bie  ^^^ffüffig- 
feit  fdE)on  auf  bie  ^Beifügung  einer  flehten  Sßartie  öon  %zx* 
pentinöl  ftarf  abnimmt,  fo  ift  bkZ  ein  33ewei£  bafür,  baf$ 
bk  ©renge  be§  2e£pentinöl*,8u|afceS  erreicht  ift  unb  eine 
weitere  Zugabe  t)on  Terpentinöl  ben  gfirnift  in  feiner 
Qualität  beeinträchtigen  würbe. 

©ut  bereiteter  ßopal*£ad  muf$  bicfflüffig,  Ijellgolbig 
gefärbt  fein,  ficE)  leidjt  unb  oljne  Streifen  gu  bilben  auf= 
ftreidjen  laffen  unb  fdjon  nad)  fed)£  bi§  gwölf  ©tunben 
ganj  getrodnet  fein. 

2Bte  au§  ber  oben  angeführten  SBefdjreibung  erhellt, 
ift  biefe  SIrt  ber  Bereitung  öon  Sopat^ßacf  eine  jiemlid) 
umftänbltdje  unb  erforbert  minbeften£  gtt»et  Arbeiter;  bodj 
reicht  man  nur  mit  jwei  Arbeitern  an%,  wenn  biefe  fef)r 
geübt  finb;  am  rätf)tid)ften  ift  eS,  einen  brüten  (gum  Um* 
rühren)  beijusietjen. 

fetter  (£opal*2acf  ot)ne  ßodjen. 
@§  Würbe   fdjon  früher  angeführt,  baft  fid)  gefcfymol* 
gener  Sopal  leidster   löfe  afö  uttgejdjmoljener.     2Benn  mau 
bafyer  beftillirten  Sopat  anwenbet,  fo  fann  man  einen  fetten 
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ßopal<2ad  barfteflen,  of)ne  bafc  ein  ®od)en  notfjtoenbtg  ift, 
unb  jroar  burtf)  Stniuenbung  üon  SBafferbampf,  ben  man 
in  ©d)tangenröt)ren  burd)  ba§  (Semifd)  au§  fettem  nnb 
ätfyerifcbem  Dele  leitet,  in  toeldjeg  ber  ßopal  eingetaucht  i[t. 

©er  Stpparat  jur  Sadbereitung. 

©a  bie  (Smrtdjtuttg  einer  girniftfabrif  mit  2)ampf 
nnr  bann  rentabel  ift,  tnenn  e§  fidE)  um  bie  §erfteüung 
fefyr  bebeutenber  Sftengen  t)on  girnijs  f)anbelt,  fo  läßt  fid) 
bicfelbe  nidjt  überall  in  2Iu£füt)rung  bringen;  für  t)iele 
ßraecfe  laftt  fidE)  jeboc^  ber  ®ampf  aud)  burd)  fodjenbeS 
Söaffer  erfe^en.  ;5n  $igur  8  9el:,en  ^ir  bie  Stbbtlbung  eines 
Apparates,  tneld)en  mir  anmenben,  um  feljr  rafd)  grofte 
Mengen  öon  fettem  (Sopal^Sad  ofjne  Soeben  tjerjufteHen. 

©in  Reffet  K,beffen  gig.  8. 

23oben  f  djalenförmig  nad) 
innen  getüölbt  ift,  um 
ben  flammen  1Tie*)r  ^ 
rüf)rung§punfte  ju  bieten, 
fifct  in  einem  §erbe  H 
unb  trägt  in  fid)  einge^ 
taud)t  einen  jtoeiten  $ej= 
fei  F,  ber  am  93oben  ein 
3tot)r  A  f)at,  tteldjeS 
mittelft  eines  §at)neS  ge* 
fdjloffen  ift.  Oben  befi^t 
ber  Reffet  F  einen  eigene 
tfyümlid)  geformten  93er^ 
fdjluft.  ©erfelbe  befielt  au§  einem  redjtttrinflid)  gebogenen 
(Streifen  fcon  93fed^f  tneldjer  um  ben  gangen  Sftanb  be£ 
Steffels  Ijerumtäuft  unb  mit  biefem  [eine  SRinne  E  bilbet. 
2>er  ©edel  D  ift  fo  geformt,  ba£  er  genau  in  biefe  Sftinne 
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$a$t  güllt  man  leitete  mit  Seinöl  unb  fe|t  ben  ©edel 
auf,  fo  wirb  ber  innere  9taum  be£  ©efäfceS  F  luftbidjt  ab- 
gefdjloffen,  ot)ne  bafc  jebod)  eine  ©efafjr  burd)  £)ampfbrud 
im  Innern  biefe£  ©efä^e^  twrfommen  fann,  benn  fobalb 
fidE)  2)am:pf  entwidelt,  brüdt  biefer  bie  glüjfigfeit  in  ber 
sJftnne  nad)  aufeen  imb  entweicht. 

8m  Innern  be£  Äcffcfö  F  ift  etwa  in  gtoei  ©rittet 
ber  §öt)e  ein  twrfpringenber  Sting  angebracht,  auf  welchem 
ein  fladj  fd)alenförmige£  ©efäft  C,  beffen  23oben  fiebartig 
burd^Iöd)ert  ift,  gefegt  wirb.  ®tefc8  ©efäft  bient  jur  2luf= 
nat)me  be£  ©opafö,  ber  in  grobe  ©tücfe  jerfcölagen  ange^ 
wenbet  wirb.  2öir  fcerwenben  ju  bem  &opa(=Sad  folgenbe 
SKengen : 

ßopal  (beftiltirten) 100 

Sopaiöl  (flüdjtigeS)  .   ,    ...    20 
Serpentinöl    .   ...   300  Bis  350 

Seinöl 100 

2ßir  beginnen  bie  Arbeit  bamit,  ba%  ber  ficffel  K 
mit  Sößaffer  gefüllt  uub  biefe£  jum  ©ieben  erf)i£t  wirb, 
©leidjjeitig  wirb  ba£  anjuwenbenbe  Seinöl  in  ben  Seffel 
gebracht.  SSon  bem  Sopate  werben  20  Steife  mit  ben 
20  Steilen  be3  bei  ber  SDeftiHation  be§  ßopalg  entftef)enben 
flüchtigen  £)ele£  gufammengebradjt  unb  bie  balb  entftef)enbe 
Söfung  ju  bem  Seinöle  gegoffen.  ©obann  wirb  ba%  ©efäfc 
C  eingefeijt  unb  mit  bemSopafe  befdjidt.  gulet^t  fügt  man 
bem  ©anjen  fo  triel  Terpentinöl  ju,  bafc  ber  ßopal  etwa 
1  ©ecimeter  unter  bem  glüfftgfeitöfpiegel  liegt,  unb  fefet 
ben  SDedel  in  bie  mit  Seinöl  gefüllte  9ftnne. 

@§  wirb  nun  wätirenb  3  bi§  4  ©tunben  fortwäljrenb 
fo  ftarf  gefeuert,  ba§  ba§  in  K  enthaltene  äBaffer  ununter* 
brocken  fiebet ;  twn  Qdt  gu  Qtit  erfeijt  man  baZ  fcerbampfte 
SBaffer.    ^Begreiflicher  SBeife  fann  bei  biefem  SSerfaljren  ber 
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3nl)alt  be§  ©efäßeS  P  aud)  feine  f)öl)ere  Temperatur  er^ 
langen  als  bie  be£  fiebenbeu  333affer§  f  roeldje  gleich 
100  (Srab  ift;  bod)  genügt  biefe  Sßärme  Doflftänbig,  um 
ben  ßopal  aufjulöfen. 

Die  23ortf)eile,  metd^e  biefer  Apparat  bietet,  finb  fefjr 
bead/ienStnertfje ;  man  erfpart  bebeutenb  an  Brennmaterial 
unb  SlrbeitSfraft,  inbent  baZ  9iüf)ren  ganj  entfällt;  man 
Derliert  fein  Terpentinöl,  inbem  ber  Snnenraum  Don  F. 
roie  oben  ertoäfjnt,  burd)  bie  mit  Seinöt  gefüllte  SRhtne 
fuftbidjt  abgefd)toffen  ift;  jebe  ©efafjr  ber  (Sntjünöung  ber 
fjeißen  glüffigfeit,  bie  bei  Benützung  Don  offenen  ©efäfeen 
feljr  groft  ift,  mirb  befeitigt,  unb  man  erhält  einen  fefyr 
hellfarbigen  girnig,  ber  Dotlfommen  ftar  ift,  befonberS 
bann,  toenn  man  bie  ßopalftücfe  niefit  unmittelbar  in  ba§ 
©efäfc  C  legt,  fonbern  auf  bem  23oben  beSfelben  ein  bidjtes 
Seinentud)  ausbreitet,  toetdjeS  als  fjilter  für  bie  ßopat^ 
löfung  bient. 

Sft  ber  ßopat  Dollftänbig  gelöft  —  bie  tjierju  er* 
forbertidje  geh  wirb  burd)  ©rfa^rung  ermittelt  —  fo  läßt 
man  ben  fertigen  gfirnifj  abfließen,  inbem  man  ben  an  bem 
2l6$ugrof|re  A  angebrachten  §al)n  öffnet.  Die  Suftüer- 
bünnung,  toeldje  burd}  ba§  SluSftießen  be§  girniffeS  in  bem 
©efäße  F  entfielt,  ttmrbe  madjen,  baß  burd)  ben  äußeren 
Suftbrucf  ba§  in  ber  Sftinne  E  enthaltene  Seinöt  nad)  F 
getrieben  mirb;  man  muß  batjer  Dor  bem  Oeffnen  be* 
§aljne§  ben  SDecfet  abgeben. 

©obatb  ber  girniß  abgefloffen  ift,  befcl)icft  man  ben 
Apparat  Don  feuern  unb  fann  auf  biefe  2Beife  mit  einem 
Derfjältnißmäßig  flehten  Apparate  in  furjer  $eit  bebeutenbe 
Quantitäten  beS  beften  Sopal-SacfeS  barftetlen,  ba  unmittelbar 
m<$)  Abfluß  beS  fertigen  SacfeS  baS  ©efäß  F  mit  Seinöt 
gefüllt  toerben  fann,  oljne  ba$  man  nöttjig  f)at,  ba£  feuern 
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ju   unterbrechen.    %n   bem   nod)    luarmen  Apparate   finbet 
fogar  tue  Söfung  be§  ßopafö  ettt)a§  fd)  netter  ftatt. 

garblofer  £opat  =  £ad. 

^ür  getoiffe  gtnede,  namentlich  toenn  ber  Sad  auf 
einen  farbigen  ©runb  aufgetragen  werben  foll,  ift  e§  nid)t 
öon  SMang,  toenn  bie  Sadirung  etmag  gelblidj  gefärbt  er^ 
fdjeint.  @ott  jebod)  ber  Sad  auf  meinen  (Srunb,  toie  ifyn 
Rapier,  f)eüfarbige§  §olj  u.  f.  tu.,  bieten,  aufgetragen  toerben, 
fo  ift  eine,  toenn  aud)  nodj  fo  fd)mad)e,  gelbliche  Färbung 
be§  2ade§  ftörenb.  ©iefetbe  tagt  ftd)  aber  laum  üermeiben, 
wenn  man  mit  gefdjmoljenem  Sopal  unb  9Kangan=@iccatif 
arbeitet. 

2Bir  ftetten  einen  gang  hellfarbigen,  fetten  (Sopal^Sad 
auf  folgenbe  2lrt  bar:  2)er  f eingepuderte  (Sopal  (ofiinbifdjer 
Sopal)  itrirb  in  einem  Reiften  Suftftrome  bei  minbeftenä 
120  @rab  2Bärme  burd)  mehrere  ©tunben  getrodnet,  ba§ 
s45ulüer  mit  ber  gleichen  @ett)id)t3menge  fcon  ganj  trodenem, 
faltem  ©fagpulüer  ober  Quargfanb  in  eine  grofte  (Sias* 
flafdje  gebraut  unb  burd)  Schütteln  gemengt.  Stuf  ba£ 
nod)  warnte  ©emenge  gießt  man  fo  Diel  Chloroform  ober 
^etroleumätt)er,  ba£  baZ  Dulder  eben  baöon  bebeeft  ttrirb, 
unb  läßt  bie  tooijloerfcbloffene  5faf^e  über  ^a$t  fielen. 
3n  Söerüljrung  mit  bem  Sfjloroform  quillt  ber  ßopal  fet)r 
ftarf  an  unb  tuirb  l)ierburd)  geeignet,  fidj  leicht  in  anberen 
^füffigfeiten  ju  löfen. 

yiadj  erfolgtem  Stufquellen  be§  ©opal*  bringt  man 
ben  8nl)alt  ber  glafdie  in  beii  in  gigur  2,  Seite  59,  ab* 
gebilbeten  Slpparat  unb  fügt  Terpentinöl  in  entfprecfyenber 
JJienge  ju.  SlnfangS  erf)i|t  man  nur  gelinbe  unb  laßt  bie 
Slnorbnung  fo,  ba%  bie  kämpfe  be»  Sf)loroform§,  meldje 
im  ©djlangenrofjre   DerDidE)tet   werben,    lieber  juriitffliejsen 
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muffen.  %lad}  ettüa  t)afb=  bi§  etnftünbigem  @rt)i§en  auf 
60  bi£  70  ®rab  ift  man  fidler,  baß  bte  Söfung  be£ 
Sopal§  fdjon  jiemficf)  tt»ett  üorgefcftritten  iftf  unb  fteHt  nun* 
meljr  baZ  ßüljtfaß  berart,  ba§  bte  ©ämpfe  be£  &l)Ioroform£ 
ober  Sßetroleumätfierg,  gur  Orlüffigfeit  öerbidjtet,  am  unteren 
@nbe  ber  Süfjtfdjlange  abfließen  fönnen.  2Benn  man  bte 
Temperatur  ntdjt  tjö^er  fteigert,  al3  eben  ber  ©iebepunft 
be§  &f)loroform§  ober  $etrofeumätf)er£  liegt,  fo  erhält  man 
biefe  gfüffigfeiten  toieber  gang  rein  unb  oljne  23erluft, 
inbem  baZ  Terpentinöl  bei  biefer  Temperatur  rwü)  menig 
flüchtig  ift. 

©obalb  baZ  Söfunggmittet  abbeftiüirt  ift,  ftellt  man 
ba%  SKitjlfaß  roteber  fo,  baß  bie  überfteigenben  kämpfe 
roieber  in  ben  Slpparat  gurücf  fließen  muffen,  unb  giebt  nun= 
metjr  eine  fjalbe  bi§  brei  SSiertelftunben  lang  ftarfeS  geuer, 
fo  baß  baZ  Terpentinöl  in  l)eftige§  (Sieben  gelangt ;  roä^renb 
biefer  Qtit  finbet  nunmehr  eine  üollfommene  Söfung  be§ 
Sopatö  in  bem  Serpentinöle  ftatt. 

2öäf)renb  be§  ®odjen§  ber  Sopallöfung  rvixb  in  einem 
offenen  ®effel,  ber  in  ein  äöafferbab  eingefe^t  ift,  fel)r  l)ell= 
farbiger  5Kanganborat*gtrmf$  auf  100  ©rab  erf)i£t;  fobalb 
ba*  Sodjen  be§  £erpentinöle£  unterbrochen  toirb,  forgt  man 
burd)  ©utfernen  be£  geuerS  für  eine  21bfüt)tung  ber  Sopal* 
löfung.  ©obalD  biefe  nur  meljr  eine  Temperatur  wn  60 
biz  70  @rab  befitjt,  beginnt  man,  fie  mit  einer  ©cböpffeüe 
auSjutjeben,  gießt  fie  in  ben  Reffet  mit  firniß  unb  rül)rt 
nad)  iebe»maligem  3ufa£e  tüdjtig  um. 

§at  man  enblid}  bk  lefcte  Partie  ber  ßopatlöfung 
mit  bem  girniß  vermengt,  fo  l)ört  man  mit  bem  ©rmärmen 
auf,  rüfjrt  aber  baZ  (Semenge  minbeftenS  burd)  gtoangig 
Minuten   lang  mtunter&rodjen    unb    füllt   fobann   ben  feljr 
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hellfarbigen  Sacf  in  grofce  ©lasflafdjen,   in  ft)etd)en  er  fidE) 
uoflftänbig  abflart. 

©igenfdjaften   be§  fetten  (Sopal  =  2ade§. 

Ueberjüge,  tneldje  mit  biefem  Sad  gemacht  werben, 
ftnb  t)on  auggejeidjnetem  ©fanje,  ber  fjödjften  ©nrdjfidjtig* 
feit  nnb  babei  öon  großer  ^ä^igfett.  ©anj  befonberS  eignet 
fiel)  btefer  Sad  gum  Sadiren  feiner,  tnei^er  9ftöbet,  bie  mit 
einer  feinen  Delfarbe  angeftridjen  nnb  fobann  glatt  ge* 
fd^Iiffen  ttmrben;  er  nimmt  fid)  anf  bem  weiften  ©rnnbe 
tute  ein  Ueberjug  t)on  @(a§  aitS. 

@§  ift  eine  häufige  ßlage  ber  ^fyotograpljen,  baft  bie 
ifjnen  jur  SSerfügung  fteljenben  Sade  nid)t  fjart  genng  feien 
uub  ben  Uebelftanb  befäjsen,  bei  längerem  31nfbettml)ren 
ber  ©(abplatten  riffig  ju  werben,  fo  ba$  e§  nidjt  möglid) 
fei,  öon  einer  berartigen  platte  nad)  längerer  $eit  reine 
Kopien  ju  erhalten.  —  SBir  Ijaben  in  btefer  9ftd)tung  be* 
fonbere  SBerfud&e  angefteüt  nnb  ftnb  ;bttrd)  bie  Stnwenbnng 
be§  nad)  üorbefd)riebenen  33erfaf)ren  erhaltenen  ßopal*£ade£ 
jn  bem  fd^önften  3lefultate  gelangt. 

(SlaSpfjotograpljien ,  weldje  bnrd)  Uebergiefeen  mit 
biefem  Sad  gefirnißt  rtmrben,  hielten  bie  Stönaljme  §nnberter 
öon  ©opien  an§,  ot)ne  ba%  felbft  mit  ipilfe  ber  Sonpe  eine 
SJeränberung  ber  Sadfd)td)te  wahrnehmbar  gemefen  wäre. 
S5amit  ber  Sadüberjng  biefe  ®anerljaftigfeit  erlange,  ift 
aber  unbebingt  erforberüd),  ba$  bie  pf)otograpf)ifd)e  platte 
öoHfommen  troden  fei;  ift  bie§>  ntdE)t  ber  galt,  fo  wirb 
btefer,  rote  jeber  anbere  Sad  mit  ber  $eit  blafig.  ©er 
einzige  Sornntrf,  ^n  man  biefem  Sade  in  SSergleidj  mit 
anbeten  #jotograpl|ifd)en  Saden,  bk  mit  §ilfe  öon  flüchtigen 
SöfitngSmttteln  bereitet  ttmrben,  madjen  lann,  ift,  baft  er 
eine  giemltd)  lange  $eit  brandjt,  bi§  er  öoflfommen  troden 
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ift ;  bie  erforberlidje  $eit  beträgt  ettoa  24  ©tunben,  tnätjrenb 
bie  flüchtigen  Qade  in  wenigen  Sftinuten  trocfen  finb.  @S 
ift  bieS  ein  nntengbarer  Uebelftanb,  ber  fid)  nid)t  beseitigen 
läßt,  ber  aber  t)erfd)ttnnbenb  ift  gegenüber  ben  SSort^eilen, 
meldje  biefer  äad   in   feinen  fonftigen  ©igenfdjaften  bietet. 

®ie  fetten  33ernftein  =  2acf e 
werben  ber  <pauptfad)e  nad)  genau  auf  biefelbe  SBeife  bar= 
geftellt  tote  bie  ©opal*2adfe;  entoeber  man  öertnenbet 
beftiötrten  Seruftein  unmittelbar  mit  Seinöl,  tnoburd)  man 
aud)  tjier  bunffer  gefärbte  5T'rn^fe  ertyältf  als  tnenn  man 
öorcrft  eine  ßöfung  beS  §argeS  tjerfteHt  unb  biefe  mit  einem 
guten  ©iccatif  mengt,  ©ie  ©igenjdjaften  ber  fetten  23ern^ 
ftein^Sade  ftimmen  mit  jenen  ber  (Sopal^Sade  jiemlid) 
überein;  bie  23ernftein=2acfe  finb  fogar  nod)  etmaS  tjärter 
als  bie  ßopal=2ade,  befi|en  aber  einen  geringeren  ©rab 
öon  ©(afticität.  Sn  jenen  gätlen,  in  tneldjen  eS  fidE)  barum 
Ijanbelt,  eine  fefyr  batierljafte,  glängenbe  Sadirung  auf  einer 
gläcfye  anzubringen,  bei  melier  feine  (Slafticität  in  Slnfprudj 
genommen  ttrirb,  fann  man  feinen  befferen  2ad  toä£)len  als 
einen  fetten  23ernftein=2ad.  ©oll  aber  ber  2acf  eine  gemiffe 
(Slafticität  fjaben,  fo  ift  ßopat*2ad  üorjugic^en. 


Sludj  bie  fetten  2ade  laffen  fid)  färben  unb  fann 
biefe  gärbung  auf  äfynltdje  SEBeife  vorgenommen  merben, 
rote  bieS  bei  ben  flüchtigen  Saden  angegeben  ttutrbe;  eS  ift 
aber  eine  berartige  gärbung  tnenig  übtid},  ba  man  gerabe 
bei  biefen  Saden  bie  öollfommene  ©urd)fid)tigfeit  münfd^t 
unb  ben  betreffenben  ©egenftanb  gemüfyntid)  mit  ber  $arbe 
übergießt  unb  erft  auf  biefe  bie  2ad[d)id)te  aufträgt. 
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SBeiteve  fette  Carte* 

9)?angan^3infficcat^f- 

SDaS  unter  biefem  tarnen  in  SSorjdjfag  gebrad)te 
©iccatif  enthält  gleichzeitig  .gittfojljb  unb  9JJanganoEt)bul 
unb  foH  bie  ©igenfdjaft  befi|en,  tueifee  Slnftrtdje  üor  bem 
9lad)bunfeln  ju  fdjüfcen  —  eine  ©ad)e,  bie  uns  aber  jiemtid) 
gtneifeltjaft  erfdjeint.  2Kan  fteßt  biefen  ©iccatif  bar,  inbem  man 
1  2f)eil  SKangantritriol  mit  2  Steilen  effigfaurem  SKangan- 
ojtybul  unb  97  feilen    fofjlenfaurem  3info£t)b  mifdjt  unb 

4  Steile  biefeS  ©emengeS  ju  100  SDjeilen  Seinöl  fügt, 
tüeldje^  bi§  auf  200  ©rab  ert)i£t  ttmrbe;  nad)  einem  burd) 

5  bi§  10  ©tunben  bauernbem  @rt)i£en  foE  ber  firniß  fertig 
fein.  8n  biefem  ^irniffe  ift  eS  offenbar  nur  bk  ©egentnart 
beS  äJianganoEtjbulS,  tneldje  bie  Urfacfye  beS  Prolinen»  ift, 
unb  erjdjeint  uns  bie  2Imuenbung  beS  borfauren  9J£angan= 
oftjbulS  tuel  ätnedmä^tger  ju  fein. 

Sie  fogenannten  Sßflug'jdjen  ^iatin*2lnftrtcfh 
m  a  f  f  e  n. 
Siefe  2lnftrid)  färben,  iüel(f)e  toegen  if)rer  großen 
a33iberftanbSfät)igfeit  befonberS  üortf)eilf|aft  jum  2tnftrid)e 
foldjer  ©egenftänbe,  toeldje  bem  (Sinfluffe  ber  SBitterung 
ausgefegt  finbf  empfohlen  tnerben,  finb  nad)  ben  mit  ben* 
felben  vorgenommenen  Uuterfudjungen  getüöl)ntid)e  Seinöl- 
girniftfarben,  tDelc^e  je  nad)  ber  garbe,  bie  ber  Slnftrid) 
erhalten  foll,  3inl&et|,  (Sifenoder,  ginlftaub  enthalten.  333ie 
biefe  3ufammenfefeun9  ^rt>  unterfdjetben  fid)  biefe  färben 
in  nidjtS  öon  ben  gett)ö£)nlidj  angetnenbeten  billigen  Slnftrid^ 
färben.  S)ie  Slnpretfungen  ber  ^latin^Stnftricgmaffen  als 
befonberS  faltbar  fd)eint  batyer  nid)tS  SlnbereS  als  eine 
gefd)äftlid)e  9ieclame  ju  fein. 
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©djtoarjer  Slnftrid)  für  ©djuttaf  ein. 

©djeHacf 8 

$ariferfd)ttmr3 8 

^ariferblau 0,5 

©ebrannte  Umbra     ....    4 

©iccatif 10 

SSeingeift 70 

®er  ©djellacf  tnirb  in  bem  2öeingeifte  getöft,  bie 
anberen  (Stoffe  gut  mit  eütanber  t>errieben  unb  fdjlieftfid) 
mit  ber  ©tfiellacflöfung  burd)  Reiben  raftf)  bereinigt. 


XIL 
Die  Budjbrutker-JFtrmlfe. 

Sie  gabrifation  ber  SBudjbrudEerfdjtoärje  ift  ein  ©egen* 
ftanbf  melier  mit  ber  gabrifation  be§  girniffe§  §anb  in 
§anb  gei)t  unb  wegen  ber  großen  Rentabilität,  roeldje  bie 
gabrifation  einer  guten  ©djnmrje  bietet,  ben  girni^ 
fabrilanten  fefyr  empfohlen  ju  tnerben  öerbient.  Die  2)ar* 
ftetlung  ber  Sucfyörutferj^ttmrje  toirb  in  kneten  gabrifen 
al§  ein  @et)eimniJ3  beljanbelt,  itm§  fie  aber  nitf)t  ift.  —  9lur 
bejüglid)  ber  2lrt  ber  2)urd)fül)rung  ber  Arbeit  fjaben  manche 
^abrifanten  befonbere  Äunftgriffe,  bie  einen  mei'entlic^en 
©influß  auf  bk  ©üte  be§  $ßrobucte£  ausüben. 

(Sine  gute  ©rucferfdjroäräe  muß  nämlid)  bie  nad)* 
fteijenb  angegebenen  Sigenftfjaften  befi^en:  fie  muß  eine 
glänjenb  fdjtnarje  garbe  geigen  unb  au§  einer  abfolut 
gleichförmigen  SKaffe  beftefjen;    ber    geringfte   fefte  Körper, 
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ber  fid)  in  ber  ©ruderfdjtoäräe  öorfinbet,  unb  fei  e£  aud) 
nur  ein  tüinjige§  Stufjflümpdfjen,  ift  fdjon  bie  UrfadEje,  bafe 
beim  ®rudcn  glecfen  entfielen.  SDie  Sucf)bruderfdjtt)ärge 
muß  bie  ©tgenfdfjaft  befiijen,  an  ber  Suft  burdj  längere  fttit 
unüeränbert  ju  bleiben  —  fie  muf$  aber  fo  Befdjaffen  fein, 
ba§  fie  nad)  bem  Slufbrucfen  auf  Rapier,  in  fef)r  furjer 
3eit  ööllig  trocfen  erfcfyeint.  @tn  meitercS  ©rforberni^  einer 
guten  Srucferjdjttmrje  liegt  barin,  ba£  fie  feinen  unange^ 
nehmen  ©erud)  geigt  unb  fidj  aud)  leidet  öon  bem  SDrud* 
fa^e  abttiafd)en  laffe.  ©nbtid)  muf$  fie  nodj  bie  (Stgenfdfjaft 
fjaben,  beim  ©rudEc  jttmr  bi§  ju  einer  gettnffen  2iefe  in 
baZ  Rapier  einzubringen,  oljne  febod)  burd}gufd)lagen,  inbem 
e£  fonft  unmöglid)  ift,  Rapier  auf  beiben  Seiten  gut 
lefertid)  ju  bebruden.  233te  man  fief)t,  finb  bieg  ©igen* 
fdjaften ,  toeldje  fiel)  nur  jiemfid)  fdjtmerig  miteinanber 
vereinigen  (äffen,  unb  gehört  au§  biefem  ©runbe  bie  2In= 
fertigung  öon  ttrirfltdj  guter  ©ruderfdjumrge  ju  ben  fubtitften 
Sirbetten  ber  fjirmfjfabrifanten. 

@*  ift  fdjttnerig,  genau  anzugeben,  tt)orau§  bie  25ruder= 
fd^när^e  eigentlid)  befiele;  man  öertnenbet  31t  berfetben  al£ 
Öauptmaffe  ßeinöl,  toelcfjeS  burdj  entfpredjenbeS  @rl)i|en 
jum  Steile  öertjarjt  unb  gum  SCbeile  gerieft  ift,  fomit  eine 
befonbere  Slrt  öon  firniß  bilbet.  Slu^erbem  fommen  aber 
noefy  getDö£)rtiic^  Seife,  <parg  unb  üerfdjiebene  garbftoffe  gur 
93enü|ung  unb  ift  baZ  23erfaf)ren  ein  öerfdjtebetieS,  tnenn 
man  einfad)  fd£)tüar§e  SDrudfarbe  —  bie  eigentliche  2)ruder= 
fdjttmrge  —  ober  ©rudfarben  barfteüen  totH.  Sßenn  man 
uämlicf)  ®ruderfd)ttmrge  allein  fabriciren  null,  braucht  man 
feine  Stficffidjt  auf  bie  $arbe  ber  f^trrtiistnaff e  gu  nehmen, 
roeldje  bie  23afi§  ber  äftaffe  bilbet,  tt)ol)t  mufc  man  aber 
biefeS  ttjun,  tnenn  e§  fic£>  um  bie  gabrifation  öon  2)rud= 
färben  —  befonbere  ben  klieren  —  fjanbelt. 
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Wan  beginnt  bie  Arbeit  mit  ber  Steinigung  be*  Sein* 
öle£  unb  toä^tt  jur  ©arftellung  ber  SDrucferjdjtoärje  immer 
eine  feine  Seinölforte,  inbem  orbinäre£  Del  ftet§  eine  ©djttmrje 
liefert,  ber  ein  unangenehmer  ©erud)  anhaftet  nnb  tnelcbe 
einen  unfdjönen  bräunlichen  garbenton  beft|t.  2)a§  Del 
mirb  mit  einigen  ^ercenten  concentrirter  ©djtoefelfäure 
gemifd)t  nnb  burd)  einige  gig.  9. 

©tunbcn  erljifet,  tnobei 
man  aber  ©orge  tragen 
muß,  baß  bte  Temperatur 
nidjt  ü6er  100  ©rab 
fteige.  SRadj  bem@ut)i^en 
läßt  man  ba*  Del  rut)en, 
jie^t  e§  öon  ber  ©djtüefel* 
fäure  ab  nnb  lüäfdjt  e§ 
tt>ieberf)olt  mit  toarmem 
äBafjer,  bi»  bte  le|te 
©pur  t>ott  ©d)tt>efelfäure 
entfernt  ift.  S)a§  riditig 
Bemäntelte  Del  geigt  bann 
eine  hellgelbe  garbe  unb 
ift  ganj  gerudjlog  gemor^ 
ben.  (SSntufebiS  jum©e* 
brause  üor  ber  Suft  ge* 
fd)ü|t  tnerben,  ba  e§  nun^ 
metjr  fe£)r  rafdj  trodnet. 

®a§  gereinigte  Del  mufs  fobann  bem  Sodjen  unter* 
jogen  werben ;  ba§  fogenannte  Soeben  befielt  in  einer  fo 
roeit  geftetgerten  @rl)t|ung  be§  DeleS,  ba$  ein  Xfjeil  be* 
letzteren  gerfettf  tutrb.  üftadjbem  aber  Ijierbei  ba§  Del  fein 
Sßolumen  in  5°^9e  &er  fcitfett  Olafen,  bie  fid)  in  bemfelben 
bilben,  auf$erorbenttid)  toergröftert,  fo  tnufc.ntan  hierfür  eigene 
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conftruirte  ©efäfte  benutzen.  2lm  gtnedEmä^igften  bebient  man 
fitf)  fjterju  be§  in  umftetjenber  $igur  9  abgebilDeten  91p* 
parate£. 

©erfelbe  befielt  au§  einen  ßt)tinber,  ben  man  au§ 
Äupferbted)  anfertigen  läfct;  in  fjatber  §öfye  ift  an  biefem 
St)tinber  ein  Sran^  ober  9iing  angebracht,  melier  fdjalen^ 
förmig  nad)  oben  gebogen  ift.  Oben  ift  ber  ßtytinber  mit 
einem  ftarfen  ©ifenring  umgeben,  an  bem  bie  Letten  eine» 
f?lafc^cnjuge8  befeftigt  finb,  mittelft  toeldjen  man  im  ©tanbe 
ift,  ben  St)linber  fdjnett  au£  bem  §erbe  ju  fyeben.  $u  bem 
Apparate  getjört  ferner  nod)  eine  931ed)f)aube  ober  ©edel, 
ber  möglidjft  luftbidjt  anf  ben  oberen  5Ranb  be§  &t)linber£  paßt, 
nnb  foll  ber  ganje  Apparat  unter  einem  ©etoölbe  fielen, 
toeldjeS  fcotle  @td)er^eit  gegen  gfeuer2gefaf)r  gemährt.  ®iefe§ 
©etoölbe  foll  oben  eine  Deffnung  fjaben,  bie  mit  einem 
gut  jietjenben  @d)ornfteine  in  Serbinbung  ftet)t,  um  ben  fid) 
au§  bem  lod)enbeu  Seinöle  entroidelnben  kämpfen,  meldje 
bie  3lugen  unb  Slt^mung^merfjeitge  fet)r  tjeftig  angreifen, 
ben  Slbjug  ju  geftatien,  2er  SIrbetier,  freierer  ben  @ang  ber 
Slrbeit  beobadjtet,  muß  einen  Schemel  l)aben,  ber  f)od)  genug 
ift,  um  ju  geftatten,  letd)t  groben  auz  bem  £t)linber  ju 
nehmen,  ©ie  Letten  be*  gfaidjenjuge»  muffen  an  einem 
$raf)ne  befeftigt  fein,  weldjer  bref)bar  ift,  fo  baß  ein  ©ef)tlfe 
im  ©tanbe  ift,  ben  St)linber  auf  Sommanbo  au£  bem  Jperbe 
ju  fjeben  unD  benfelbeu  beifeite  ju  bemegen.  Sftan  füllt 
ben  Stjlinber  nur  bi§  §ur  fjalben  §öl)e  mit  bem  Dele  unb 
giebt  ju  2lnfang  ber  Strbeit  ftarfe»  geuer  unter  bemfelben. 
2)a§  Del  gerätt)  balb  in  fodjenbe  ^Bewegung,  meldje  ein 
praffelnbe§  (Seräujd)  oerurjadjt.  ®ieje£  föodjen  toirb  burd} 
ba%  Sntmeidjen  oon  Söafferbämpfen  Ijerüorgebradjt,  bie  fid) 
au£  bem  Oele  entnndeln  unb  t»on  mecfyanifd)  beigemengtem 
SBaffer   fjerftammen.    $lad)  einiger  ,8eit  t)ört    ba3  Äodjen 
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gang  auf,  imb  bei  fteigenber  Temperatur  fließt  ba§  Del, 
roetdjeS  nunmetjr  ganj  fdjtuarj  geworben  ift,  rutjtg  unb 
gleichförmig  in  ben  ©tylinber. 

3$on  biefem  2Iugenbttde  angefangen  fteigt  ba£  Del 
forttüä^renb  in  bem  (Stjlinber  unb  luirft  an  jenen  ©teilen, 
an  tDeldjen  es  mit  ber  3Banbung  bc§felben  in  33erüf)rung 
ftetjt,  fleine  Olafen,  ©obatb  fict)  an*  bem  Dele  bie  fcfjarf 
riedjenben  Kampfe  ju  enttoicfeln  beginnen,  Don  roeltfjen  bie 
3erfe£ung  beSfel&en  immer  begleitet  ift,  muß  ber  Slrbeiter 
feine  Slufmerffamfeit  unausgefe^t  auf  ba§  Del  lenfen.  Sn 
bem  Slugenblicf e,  in  tneldjem  ba§  Del  in  feiner  ganjen  2Äaffe 
gu  mallen  beginnt  unb  ftdj  aud)  ®ämpfe  au3  bem  Innern 
ju  entoicfeln  anfangen,  muß  ba*  geuer  fofort  rafdj  ge* 
mäßigt  werben,  inbem  fonft  ein  Ueberfteigen  ber  glüffigfeit 
—  aud)  hä  Slntüenbuug  ber  geräumigften  ©efäße  —  fidler 
ftattfinben  müßte,  ©teigt  ba%  Del  trofc  ber  Mäßigung  be* 
geuer§  fort  unb  fort,  fo  muß  ber  Stjlinber  rafd^  au£  bem 
§erbe  gehoben  unb  barf  erft  nrieber  eingefe^t  tnerben, 
roenn  ba£  Del  tuieber  gefunfen  ift.  ©oute  bennod)  ein 
Ueberfteigen  ftattfinben,  fo  fammeft  ficb  ber  überfteigenbe 
2f)eil  in  bem  Sranjranbe  unb  toirb  lieber  in  ben  ßtjlinber 
jurüdgegoffen. 

Sei  unöorfidjtiger  Arbeit  —  BefonberS  bei  ju  rafcfyem 
@rf)i|en  —  fteigt  ba$  Del  unaufl)altfam  über,  entjünbet  fid) 
ijierbei  in  ben  meiften  gätlen  unb  brennt  mit  leudjtenber, 
ftar!  rußenber  flamme.  äftan  muß,  tnenn  biefe  (Srjdjeinung 
eintritt,  öorerft  ben  ©edel  auf  ben  ©tjünber  tnerfen  unb 
letzteren  rafd)  anZ  bem  §erbe  tjeben.  ©o  lange  bie  Arbeiter 
nod)  nidjt  gehörig  eingeübt  finb,  ift  es  immer  gu  empfehlen, 
nur  jtoei  ©rittet  ber  ju  focfyenben  Detmaffe  auf  einmal  in 
btn  ©tjlinber  gu  bringen  unb  bei  örotjenbem  Ueberfteigen 
bie  glüffigfeit  burd)  Zugießen  öon  Altern  Dele  abjufüfjlen. 
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21m  jiüecfmäßigften  ift  e§,  baZ  Oel  bei  foldjer  §i|e 
ju  erhalten,  bafj  bie  Kampfe,  tueldje  ficf)  au§  bemfelben 
entnucfeln,  jtnar  ju  brennen  anfangen,  toenn  man  ifynen 
eine  ßerje  nähert,  aber  nnr  fo  lange  fortbrennen,  als  fie 
mit  ber  flamme  fetbft  in  S3erüf)rung  find,  bei  (Sntfernung 
ber  flamme  aber  fogteid)  roieber  t)erlö)d)en,  ober  bocf)  burcb 
auflegen  be§  SDecfelä  (eicfyt  auSgelöftfjt  werben  formen.  3Kan 
feuert  bann  berart,  ba$  eine  gleichmäßige  ruhige  2)ampf= 
enttoicftung  of)ne  weiteres  Steigen  be*  (St)(inberinf)alte3  ftatt* 
finbet  nnb  prüft  ben  3uftanb  bt%  DcleS  mittelft  ber  foge^ 
nannten  gabenprobe. 

3)ie)e  befielt  barin,  ba%  man  mit  einem  '§otjfpatel 
eine  ffeine  SKenge  beS  ßt)linberint)alte§  anhebt,  burd) 
©d)toenfen  rafd)  abfällt  unb  einen  tropfen  ber  3Jfaffe 
jttrifdjen  ben  Ringern  jerbrüdt  nnb  au^jief)t.  @§  muffen 
fidj  hierbei  öon  einem  ginger  gum  anberen  gälje  gäben 
^ietjen,  toeld)e  eine  Sänge  öon  mer  bi§  fünf  Zentimetern 
erreichen,  beoor  fie  reißen,  beißen  bie  gäben  früfjer,  fo 
mufj  baZ  ®od)en  fortgefe^t  werben.  3ft  bie  ^ßrobe  t)on 
enttpredjenber  23e)d)affenf)eit ,  jo  f)ebt  man  ben  Styfinber 
fofort  t)om  gener  nnb  läßt  ben  gimiß  erfalten  ober  man 
unterwirft  ifyn  bem  fogenannten  brennen.  Seigerem  befielt 
barin,  baß  man  bk  ®ämpfe  anjünbet,  bie  äftaffe  burd) 
etwa  fünf  äftinuten  fortbrennen  läßt  unb  bann  bie  glamme 
burd)  auflegen  be§  ©ecfefö  jum  ©rlö)d)en  bringt. 

Sn  fielen  gabrtfen  ift  e§  ©ebrauet),  ben  girniß  311 
brennen,  nnb  wirb  öon  mannen  gabtifanten  baZ  brennen 
be§  gimiffe§  unbebingt  für  notf)tt>enbig  gehalten,  wenn 
man  ein  brauchbarem  ^robuet  erhalten  Witt.  2Bie  fid)  nun 
ber  SSerfaffer  biefe£  2Berfe§,  welcher  fid)  eingefjenb  mit  Unter* 
fudjungen  über  biefen  (Segenftanb  befd)äftigt  überzeugte  tjat, 
ift   ba§  brennen  —  ju  wetdjem   ftmde  ber  girniß   aneb 
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ttertoenbet  merben  foH  —  eine  Ejöc^ft  unjtüedmäftige  unb  öer= 
altete  2ftett)obe.  2ftan  erfjäft  ben  auägejeidjnetften  girniß, 
roenn  man  ba§  Soeben  be§  2einöl£  genügenb  lange  fortfefct, 
nnb  finb  bie  SSerlufte,  tneldje  man  burd)  ba§>  brennen  be£ 
fJirntffeS  erletbet,  feljr  bebeutenbe. 

3n  golge  be§  53rennen3  wirb  ber  firniß  fe£)r  bunfel, 
ein  Umftanb,  toeldjer  bei  folgen  girniffen,  roelcfje  jur 
Anfertigung  öon  Suc^brutferfdjiüärje  bienen  follen,  ofjne 
Sebeutung  ift  ber  aber  ungemein  ftörenb  nrirft,  menn 
man  mit  folgen  fjtrniffen  rotfje,  blaue,  grüne  —  überhaupt 
jart  gefärbte  ®rudfarben  bereiten  ttriH ;  gur  Anfertigung 
ber  legieren  lägt  ftcf)  gebrannter  girnifc  gar  nidjt  anmenben. 

Se  nad)  bem  ftwtde,  ju  tueldjem  ber  SBudjbrucfer* 
Sfintifj  üertuenbet  tuerben  foll,  giebt  man  bemfelben  eine  üer^ 
fd)iebene  Sonfiftenj,  je  feiner  ber  2)rud  fein  foll,  befto 
meljr  muJ3  ber  girniß  eingelocht  toerben  unb  befto  fyöljer 
ftellen  fid)  bie  ©arftellungSfoften  eine£  berartigen  s$robucte3. 
gür  Leitungen  unb  überhaupt  für  foldje  SDrude,  bie  rafd) 
gearbeitet  toerben  follen,  nimmt  man  ftüffigeren  %irxii%  als 
für  ben  33ud)brud.  25er  bidfte  girniß  nrirb  für  ben  Swtft* 
brud ,  — ®upferbrud  unb  Iit^ograpf)i)tf)en  ®rud  —  angetnenbet 

An  ©teile  be§  treueren  2einöl§  öertnenbet  man  aud) 
biätneilen  ba§>  öiel  billigere  §anföl,  tr>eld)e§  jtoar  eben* 
faH§  eine  redjt  gute  garbe  liefert,  ber  aber  ber  nnberlid)e 
®erud)  be£  Dele§  anhaftet;  man  follte  au£  biefem  ©runbe 
für  feinere  garben  niemals  girniB  amüenben,  ber  mit  §ilfe 
bicfeS  £)dt%  bereitet  umrbe. 

Um  ben  gftrnife  ntd)t  fo  ftarf  einloten  gu  muffen, 
giebt  man  bemfelben  bi§raeilen  aud)  einen  3u1al  öon  §ar3  i 
für  gintift,  *>er  3ur  Anfertigung  öon  Sruderfdjmärse  benutzt 
werben  foll,  fcerraenbetman  am  beften  ba£  geraöt)nlid)e  reine 
gidjtentjarj  öon  brauner  garbe;  foll  ber  girnift  jeöod)  für 
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Srucffarben  btenen,  fo  ift  e£  stoecfmäfeiger,  IjeUfarbiges 
amerifanifdjeS  §arj  ju  benutzen.  SDamit  nidjt  ettoa  Steinten 
ober  s45flangent£)ettef  bie  fict>  bem  §arje  f)äufig  beigemifd)t 
fiiiben,  in  ben  fjirntfj  gelangen,  muf$  man  ba£  §arj  vor 
ber  2tntt)enbung  burd)  ©tfjmeljen  unb  giltriren  läutern; 
ba§felbe  tuirb  bem  Oele  jugefefet,  tüenn  biefe§  einmal  fo  locit 
erlji^t  ift,  baft  baZ  Soeben  am  SKanbe  be£  ßt)linber§  beut* 
lid)  ju  merfen  ift.  Sftan  Vettnenbet  auf  120  Sfjeile  Seinöl 
beiläufig  40  hiZ  50  Steile  §ar$,  aufeerbem  nod)  12 
bi§  14  Steile  ©eife.  ®er  3ulafe  öon  ®e*fe  5ur  ®^uder= 
fdjnwrje  Ijat  ben  Stoecf,  ba§  Steinigen  ber  gebrausten  ©ä|e 
ju  erleid) lern ;  man  lann  bann  ben  ©a£  einfach  mit  ber 
Surfte  abtnafdjen.  ©runbbebingung  für  bie  Slntüenbung 
ber  garbe  i%  baß  (entere  vollftänbig  troefen  fei.  2Äan 
fcfyneibet  ju  biefem  Setjufe  bie  ©eife  —  für  geroöi)nlidje 
©rucferfdjttmrje  benutzt  man  gelbe  §arjfetfe,  für  feine 
garben  aber  toeifte  Salgfeife  —  mit  §ilfe  eine£  ©eifen* 
Ijobet»  in  bünne  ©päne  unb  troefnet  biefe  fdjarf  au§. 

ÜRattdje  gfirnijsfabrifanten  geben  ju  bem  Seinöl,  toeldjes 
ju  SDrucferfinüB  verarbeitet  tnetben  foßf  toenn  ba§  Del  ein* 
mal  tjeifj  getoorben  ift,  eine  gennffe  Sftenge  von  feinftge* 
maljlenem  Snbigo,  tooburrfj  bie  garbe  bann  einen  fdtjönen 
£on  erhalt.  SRodf)  ättecfmäfciger  unb  babei  billiger  ift  ein 
3ufa|  von  etttm  einem  Sßercente  feinftem  Sßariferbtau, 
!uelcf)e§  bei  längerem  ^otfjen  be§  £)ele§  ganj  von  bemfelben 
gelöft  nrirb  unb  bemfelben  gum  Steile  bie  Qualitäten  be§  fo* 
genannten  23laulacfeg  erttjeift. 

3lul)rwg* 

S)te  Suc^brutfer^irniffe  derben  geroöl)ntidj  nidjt  afö 
folctie    verlauft,    fonbern    gleidE)   von    ben  gabrilanten    in 
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©ruderfd^arje  ober  in  ©rudfarbe  umgemanbeft.  gur 
§erfteßung  ber  S)rucferfd)tüärgc  tturb  atigemein  Sftufc  Der* 
tnenbet,  tüelcfjer  in  eigenen  Apparaten  bargefteüt  mirb  ;  für 
®rudfarben  öertuenbet  man  bie  üerfd)iebenen  SRtneraü 
Sadfarben. 

Sltle  ©toffe,  treibe  gut  gärbung  ber  gtrniffc  bienen, 
muffen  anf  ba§  feinfte  gerieben  toerben  unb  muft  bie  2Kv 
fdjung  au§  garbftoff  unb  giroif$  ber  forgfättigften  medjani* 
fd)en  Bearbeitung  unterzogen  tterben,  um  eine  abfolut  gleidj* 
mäßige  2ftifd)ung  gu  erhalten,  ©a  unfer  2Berf  auSfdjlieftlid) 
ber  gabrifation  ber  £yirniffe  un&  Sade  getnibmet  ift,  fo 
lönnen  tnir  un§  mit  biefem  ©egenftcmbe  nur  fo  tneit  be= 
fdjäftigen,  als  er  bk  gabrüation  ber  SDruderfirniffe  betrifft 
unb  fcertoeifen  unfere  Sefer,  toetdje  fidj  für  biefen  (Segen-- 
ftanb  intereffiren,  auf  ba%  ausgezeichnete  203er! :  Sie  gabri= 
fation  ber  SWineral*  unb  Sadfarben  fcon  3)r.  3of  ef  33  e  r  f  d) 
in  21.  §artleben'£  SSerlag,  SBien  1878,  tt>eld)e§  eine  au§= 
füt)rtid)e  33efd)reibung  ber  ©arfteltung  beS  9tu^e§  unb 
ber  ®rudfarben  enthält. 


XIII 
Bie  Setfenladte* 

©er  ©eifenlad  geidinet  fid)  burdj  mehrere  (Stgen^ 
fdjaften  au§,  bie  if)n  für  getrnffe  Qmde  fei)r  toertfjüoll 
machen;  befonberS  ift  unter  biefen  @igenfdjaften  bie  ööttige 
Unöeränberltdjleit  im  Söaffer  unb  bie  bebeutenbe  ©lafticität 
Ijerüorjuljeben,  tnetdje  biefer  fetjr  billig  barjufteüenbe  Sad 
befi^t.    SJian  ftetlt   benfelben   am  einfadjften   auf   folgenbe 

<$.  2tnbre§.    Sacfe  unb  ^irniffe.  2.  Sdift.  11 
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Strt  bar :  ©ute  Stalgfernfeife  toirb  mit  SRegenroaffer  gefönt, 
fo  l>a%  eine  Hare  Söfung  entfielt,  bie  nod)  fyeift  burd) 
mehrere  biegte  Sucher  filtrirt  toirb.  ^atfjbem  man  bie 
Söfung  abermals  erfyi^t  unb  mit  SRegentoaffer  in  gleichem 
Volumen  öerbünnt  £)at,  fügt  man  ju  berfelben  eine  fodjenb 
l)eif$  Bereitete  Sluflöfung  öon  Stlaun,  fo  lange  nod)  ein 
3tieberfd)iag  öon  fettfaitrer  SDjonerbe  gebilbet  toirb.  9ftan 
läfet  ben  9faeberfd)lag  abfi^en,  gieJBt  bie  überftefjenbe  ^üffig* 
feit  ab  unb  tüäfd^t  ben  9lteberfd)lag  mehrere  2Jiale  mit 
fodjenbem  SÖBaffer  au§. 

©er  -Kieberfdjlag  örirb  fobann  getroefnet  unb  fo  lange 
in  einem  Stopfe,  ber  in  einem  jtoeiten  mit  fodjenbem  Sßaffer 
gefüllten  ©efäfce  ftef)t,  erlji|t,  bi£  er  burdjfdjeinenb  gemorben 
ift.  2Kan  erf)i|t  in  einem  £opfe  Terpentinöl  hiZ  naf)e$u  jum 
©ieben  unb  trägt  öon  ber  Stfjonerbefeife  fo  öiel  ein,  bie 
eine  Söfung  entftanben  ift,  toelclie  bk  Sonfiftenj  öon  biefem 
$irniJ3  Ijat.  ©ollte  biefelbe  nad)  bem  ©rfalten  ^u  biefflüffig 
fein,  fo  fann  man  fie  burd)  <8u3a^e  öon  ^tjscm  Terpentinöl 
leicht  bi§  ju  bem  gehörigen  ©rabe  öerbünnen. 

9lad)bem  bie  ©egenftänbe  mit  bem  Sacfe  beftrid)en 
finb,  ift  jitm  gtoeefe  bt%  rafdjerett  S£rocfnen3  angezeigt,  b\t* 
felben  in  bie  Sftctfye  eines  ge^eijten  Dfen§  ju  ftellen.  Sie 
Slnftridje,  toefdje  mit  biefem  ©eifenlacf  gemalt  toerben, 
Ijaben  jtüar  feinen  fef)r  ftarfen  ©tanj,  geidjnen  fidj  aber, 
tüte  gefagt,  burdj  gro£e  §altbarfeit  au§  unb  fommen  babei 
billig  §u  fteljen. 

Sof)nfon^  $irnif$  gur  ©arftellung  maffer* 
bieten  $apier§  unb  toafferbidjter  ©etoebe. 
äftan  löft  ©ifenöitriol  in  Sßaffer,  fügt  ju  ber  Söfung 
eine  Söfung  öon  ©eife  unb  fammelt  ben  entftef)enben  lieber* 
fd)lag  öon  fettfaurem  @ifen  ober  öon  Sifenfeife.    Soft  man 
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biefen  lieber fd)lag ,  nacljbem  er  getrocfnet  ttmrbe,  in 
©cf)tt)efelfo£)lenftoff  oDer  in  Senjol,  fo  ertjält  man  eine 
$lüfftgfeit,  roetcöe  anf  Rapier  ober  ©emefien  eine  ttmffer* 
bicfyte  ©d)id)te  t)interlaJ3t.  ©oll  ba§  Rapier  ober  ba§>  ©etoebe 
meif$  bleiben,  fo  toenbet  man  an  ©teile  be§  (£ifentutriole§ 
eine  Sllannlöfnng  an  nnb  erfjätt  bann  eine  roei^e  2f)onerbe= 
feife,  bie  anf  gleidje  2Beife  rjertnenbet  ttrirb. 


21  n [triebe  mit  2öaffergla§. 
SDiefe  2lnftrid)e  fjaften  nnr  bann  ttrirffidj  banernb  anf 
3ftanern,  toenn  man  bie  mit  §ilfe  be§  2Bafferglafe§  anf* 
jntragenben  färben  mit  toenig  2Bafferf  jn  einem  rjoll* 
fommen  gleichförmigen  Steig  anmaßt  nnb  biefen  in  flehten 
Partien  mit  bem  Sßafferglafe  äufammenrüfjrt.  @§  foll  immer 
nnr  fo  fciel  öon  ber  ^arbe  anf  einmal  bereitet  tuerben,  at£ 
man  etttm  im  Sanfe  einer  ©tnnbe  üerbrandjt,  roeil  fonft 
(eidjt  ba§>  ©erinnen  ber  2Baffergla£löfang  eintritt  nnb 
bann  ein  gleichförmiges  SInftragen  ber  garbe  nidE)t  metjr 
möglich  ift. 


Die  Anlage  einer  JFirni^-iTabrik. 

Ueber  bie  Slnlage  einer  gi^ni^gabri!  läßt  fiel)  eigentlich 
nnr  ganj  2lllgemeine§  fagen,  ba  eben  bk  2ln§bei)muig, 
toeldje  bie  gabrif  erhalten  foH,  maftgebenb  für  bie  Slnlage 
be§  gangen  finb.  —  93ei  melen  ©efdjaftSlenten  ift  e§  noeb 
immer  ©ebranef),  bie  für  ifjre  gtoerfe  erforberlidjen  ^iraiffe 

11* 
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unb  Sade  felbft  ju  bereiten ;  S£ifd)ler,  2)red)*Ier,  2lnftreid)er 
u.  f.  tt>.  gehören  £)ierf)er.  §ier  ift  e§  tpo^I  nidE)t  mögüdj, 
üon  einer  eigenen  gabrifation  ju  fpredjen ;  bie  ganje  gabrif 
Befielt  in  biefem  gaUc  getoöf)nlid)  nur  au£  einem  mit  einem 
®otf)f)erbe  öerfetjenen  Flaume,  einigen  Söffen  unb*©IaS* 
flafd^en.  äftatt  fann  f)ier  nur  jagen,  bafc  ber  SlrbeitSraum 
tuo  möglidj  feuerftdjer  getoötbt  fein  foll  unb  ba$  man  ben* 
felben  ber  gfeuerSgefaljr  toegen  nidjt  gugleid)  jum  Stuf* 
bettmfyrunggraum  für  brennbare  glüfftgfeiten  unb  fertige 
gimiffe  machen  foll. 

3lt£  leitenbe  @efid)t§punfte  für  bie  Einlage  einer  mxh 
lidjen  girni^gabrif,  tueldje  in  größerem  SJiaftftabe  arbeitet, 
finb  ganj  befonber§  gtoet  fünfte  in'S  2luge  ju  f äff cn :  bie 
©rjietung  ber  größtmöglichen  geuerfidjerfjeit  unb  bie  Stb= 
leitung  ber  unangenehm  riedjenben  ©ämpfe.  Wlan  ttrirb 
bafyer  ©orge  ju  tragen  fjaben,  ba%  bie  jum  Podien  ber 
Srirniffe  bienenben  Separate  in  feuerfid)eren  Staunten  auf- 
gefteHt  toerben.  S)iefelben  foüen  tuo  möglidj  getnölbt  fein 
ober  bod)  ein  eifemeä  ©a^  befitjen;  fjöljerne  gupöben 
finb  in  biefen  Stemmen  ju  üermeiben.  $ür  ben  Stbjug  ber 
unangenehm  riedjenben  ©ämpfe,  meiere  fid)  befonberä  beim 
Äodjen  be§  2etnöl*3firmffe§  entttricfeln,  forgt  man  am  beften 
baburd),  bafj  man  biefe  2)äm'pfe  unmittelbar  in  ben  ©djorn* 
ftein  leitet,  ber  eine  bebeutenbere  §öl)e  ijaben  foll,  um  eine 
95eläftigung  ber  9lad)&ant  ljintanjuijalten. 

SBenn  man  bie  ©inridjtung  fo  treffen  fann,  ba^  bie 
au§  ben  girnifefeffeln  enttoeidjenben  ©ämpfe  unter  ben 
SRoft  einer  Neuerung  geleitet  werben,  fo  ift  bie§  eigentlich 
baZ  jtnedmä^igfte  3Serfaf)ren  ju  nennen,  ba  bie  unangenehm 
riedjenben  kämpfe  rjoüftänbig  verbrannt  toerben.  @§  läßt 
fid)  bieg  aber  nur  in  jenen  gcttlen  ausführen,  in  toeldjen 
man   mit   ganj   gefdjfoffenen  Separaten   arbeitet,    bie   ben 
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Uebelftanb  Ijaben,  ba%  man  ben  ßuftanb  ber  in  ifjnen  be* 
finbticfyen  gflüffigfeit  nur  fcE)tt)ierig  beobachten  form,  inbem 
autf)  ©fa^fdjet&en,  meldte  man  in  ben  oberen  StjetI  ber 
2(pparate  einfettf,  nur  tuenig  ©inblicf  gewähren  unb  jum 
2üt§f)eben  öon  groben  ber  Apparat  bod)  immer  geöffnet 
ro erben  muß. 

$ic  %ampfc%\xn\fäaf*xxtat\*n. 

33et  einer  etoaS  größeren  Fabrikanlage  ift  e§  feljr 
ju  empfehlen,  mit  §ilfe  t>on  ®ampf  ju  arbeiten,  inbem 
f)ierburct)  nebft  ber  größtmöglichen  geuerfidjerljeit  unb 
Sdjnelligfeit  in  ber  Strbeit  aud)  bie  größte  Delonomie  mit 
bem  §cijmateriale  mögtid)  ift.  SDtc  Einrichtung  einer 
fold&ett,  mit  £>ampf  ju  betreibenben  Sabril  ift  im  21(1* 
gemeinen  folgenbe : 

®er  ®ampffeffet  öon  entfpred)enber  ©röfje  ftefjt  in 
einem  üon  bem  eigentlichen  2Irbeit§raume  ganj  gefonberten 
Siaume,  fefjr  gtoecfmafttg  in  einem  unter  bem  gabrifglocale 
(iegenben  Heller  unb  bietet  fo  öottfommene  @id)erf)eit  gegen 
jebe  geuerSgefaljr,  ba  in  bem  eigentlichen  StrbettSraume  gar 
fein  geuer  brennt.  2lu3  bem  ®ampffeffel,  in  tnefdjem  bie 
©ampffpannung  nur  eine  fet)r  madige  ju  fein  braucht,  ettoo 
2  hi%  2%  2(tmotpt)ären,  führen  gtoet  8löf)rcn  ab,  bie  eine, 
meiere  ®ampf  öon  einer  ^Temperatur  liefert,  bie  nur  tnenig 
fjö^er  Hegt  als  iene,  tneldje  ba§  in  offenen  ©efäfjen  fiebenbe 
SGBaffer  befit$t,  bie  anbere,  tnetdje  Sampf  jur  Ueberi)ii3ung3* 
jdjfange  leitet,  wn  ber  balb  bie  9iebe  fein  foll. 

SDie  Slpparate,  in  beuen  §arje  gelöft.  flüchtige  Sö|ung§* 
mittet  abbeftiüirt  werben  follen  u.  f.  \v.f  muffen  fo  ein* 
gerietet  fein,  baß  ber  Stampf  feine  SGßärme  abgeben  fann. 
Wlan   erreicht  bieg  auf  bie  SEBeife,    baß  man  in  bie  ©efä&e 
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©tf)langenröl)ren  legt  toeldje  öon  beut  Kampfe  burdf)3ogen 
werben  unb  fo  geneigt  finb,  baf;  baS  burd)  SSerbidjtung 
beS  ®ampfeS  entfteljenbe  923affer  abjieljen  !ann.  23ei  größeren 
Apparaten  madjt  man  bisweiten  bte  Apparate  boppetwanbig 
unb  läfct  in  öen  swifcfyen  beiben  SBänben  fretbleibenben 
9taum  ben  ©ampf  einftrömen. 

©ewöfjnlid)  giebt  man  ben  ©efäfjen  bk  gorm  öon 
aufredet  fteljenben  (Stjlinbern,  welche  oben  unb  unten  burd) 
®ugelabfd()nitte  gefdjfoffen  finb,  unb  öerfief)t  fie  an  ber 
Stu^enfette  mit  einem  ^olgüberjuge,  um  Slbfütjlung  burd) 
bte  Suft  ju  öerf)üten. 

9lacö  befonberen  SSerfud^en,  wetcfje  mir  über  biefen 
©egenftanb  angefteüt  Ijaben,  reid&t  ein  mehrtägiges  @r* 
Wärmen  öon  Seinöl  mit  Sftanganborat  auf  eine  Temperatur, 
meldte  wenig  t)ö^er  liegt  als  100  @rab  unb  burd)  ge- 
niöIjnKdjen  ©ampf  fetyr  leidet  erreicht  werben  fann,  öol^ 
fommen  au§,  um  baS  Del  in  ben  beften  Sxoden^irnife  ju 
öerwanbeln.  —  äßegert  beS  öerl)ättnij3mäf3ig  fangen  geit^ 
raumeS,  wäfjrenb  welkem  man  baS  Del  erwärmen  mu£, 
läfjt   fid)  btefe  SKetljobe  nidfit  leidet  im  ©rofsen  anwenben. 

©er  Ueberl)itntngS  =  2lpparat. 
Um  binnen  wenigen  ©tunben  aus  Seinöl  einen  fdjnetl 
trodnenben  firniß  ju  erhalten,  ift  eS  nottjwenbig,  bie  £em^ 
peratur  beS  DeleS  bis  jur  beginnenben  3er)e|ung  ju 
fteigern.  Um  eine  foldje  Temperatur  aber  unter  2lnwen= 
bung  öon  ©ampf  ju  erreichen,  wäre  eS  notfywenbig,  Apparate 
öon  ganj  au&erorbentlidjer  ©tärfe  anjuwenben,  ba  be^ 
fanntlicE)  bk  ©pannfraft  beS  SDampfeS  mit  fetner  STem^ 
peratur  ungemein  rafdE)  junimmt.  (SS  giebt  aber  ein  ein* 
fadjeS  SKittel,  äBafferbampf  auf  eine  Temperatur  öon  über 
300  ©rab  §u  ert)t|en,   oljtte  baft  bie  SlnWenbung   öon  ©e* 
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fafeen,  bie  eine  über  baZ  getoöt)ntidje  SKafc  t)inau§gef)enbe 
geftigfeit  befi^en,  fjierju  erforberlidj  foäre. 

Um  tiefen  Qtved  ju  erreichen,  ben  Sßafferbampf  »jtt 
ü6erf)ijjen«,  ift  bie  Slntoenbung  eine§  einfachen  SIpparateä 
erforberlidö,  ben  totr  in  ^ignr  10  abgebilbet  Reiben. 

Sn  einem  glammenofen,   ber  eine  fefjr  fyeifje  flamme 


3fi9.  10. 


liefert,  liegen  anf  gtüei  gemauerten 
SSänfen  bie  gufceifernen  Stöfyren 
A . . .  A.  ©iefelben  ftnb  burd)  fttpfeme 
Sogenftücfe  ß  unb  C  mit  einanber 
üerbunben.  ©iefe  23ogenftüde  finb 
ofjne  tneitere  SSerbinbung^mittel  feft 
in  bie  9ftjf)ren  A  eingetrieben  toorben 
unb  liegen  auf  ben  Saufen  fo  auf, 
ba§  fie  nidjt  birect  Dom  geuer  9e~ 
troffen  tnerben  fömten. 

2tu§  bem  Stampf  feffet  DFE 
ftrömt  SBafferbampf  mit  jener  Sern* 
peratur,  tote  fie  eben  ber  im  Seffel 
fyerrfdjenben  SDampffpannung  ent* 
fprid)t,  in  ba§  SRöljrentyftem  A . . .  A, 
roeldjeg  burd)  ba%  unter  bemfetben 
brennenbe  geuer  in  heftiger  ©lutt)  er* 
tjalten  mirb,  unb  üerlä^t  bk  3töf)ren 
bei  G  mit  einer  Temperatur,  toeldje 
bi*  über  400  &xab  betragen  fann.  —  2lm  gnjedmäfeigften 
ift  e8f  ben  Ueberf)ii3ung§ofen  fo  grofc  anzulegen,  baft  man 
erforbertid)en  galleg  ein  paar  Stö^ren  anfügen  fann,  falls  ber 
enttneidjenbe  ©ampf  nidjt  iieiß  genug  ttäre.  9teid)t  man 
mit  weniger  Stö^ren  au£,  fo  täftt  man  ben  überftüffigen 
9iaum  ber  Neuerung  burdj  eine  giegetoanb  jumauern. 

$ür  bie  gtnede  ber  girnif^abrifation  ift  e§  gar  nidjt 
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uott)ft)enbig,  ba%  man  mit  Söafferbampf  arbeite;  Reifte  Suft 
letftet  biefelben  ©teufte.  333x11  man  auf  biefe  SBeife  arbeiten, 
fo  treibt  mau  mittelft  eines  (SentrifugafVentilatorS  einen 
ununterbrochenen  Suftftrom  in  ba§  3töt)renft)ftem  beS  Ueber= 
f)i£ung§s3tpparate§  unb  leitet  bie  Suft,  nacfybem  fie  ben 
größten  £f)eil  ber  SBärme  in  bm  girnifcSocfyapparaten  ab* 
gegeben  l)at,  toieber  ju  bem  SSentilator  jurücl,  fo  baft  man 
eigentlich  fortttmtjrenb  mit  berfelbeu  Suftmenge  arbeitet, 
bie  beftänbig  gtuifc^en  bem  Ventilator,  bem  Ueberl)i|migS= 
Apparate   unb  ben  ^odjgefäfjen  einen  Kreislauf   befdjreibt. 

©§  üerftefyt  fid)  öon  felbft,  ba£  in  jenen  Apparaten, 
in  tteldjen  überl)i|ter  SDampf  ober  überliste  Suft  ju  arbeiten 
bat,  leine  231eiröl)ren  jur  Slntoenbung  lommen  bürfen, 
fonbern  baf$  entmeber  eiferne  ober  lupferne  Sjögren  benü^t 
werben  muffen.  —  Sediere,  obrooljl  triet  t)öt)er  im  greife 
als  eiferne  5Röl)ren,  rjerbienen  öor  biefen  fdjon  barum  ben 
Vorzug,  trjeil  fie  leine  bunlelfarbigen  ^irniffe  liefern, 
u6tt)ot){  fie  audj    rjon  bem  feigen  Dete   angegriffen  toerben. 

Dbtool)!  eS  giemficöe  Soften  rjerurfatf)t,  fo  ift  e£  boct^, 
ju  empfehlen,  bie  SKetatlflädjen,  mit  tüetdjen  ber  girnife  in 
33erüt)rmtg  lommen  foll,  auf  galrjanifdjem  SBege  oerfilbern 
ju  laffen.  ®er  Ueberjug  lann  fet)r  bünn  fein  unb  bennod) 
jahrelang  unrjerfeljrt  bleiben,  tüenn  man  bie  Apparate  forgfam 
be^anbelt,  ba  er  leine  Slbnü^uug  burd)  Reiben  erfahrt. 
Severe  finbet  jebod^  in  btn  Apparaten  am  S3oben  beS 
@efäf$eS  ftatt,  in  meldjem  bk  gepulverten  §arje  mit  fRü£)r^ 
apparaten  betoegt  tnerben,  unb  e£  ift  am  gmeclmäjsigften, 
biefe  Steile  aus  emaillirtem  Sifen  anfertigen  ju  laffen. 

2)ie  rjorfteljenbe  (Sdjifberung  giebt  bie  allgemeinen 
©runbjüge  einer  rationellen  $abril3einrid)tung,  bk  2luS= 
füljrung  berfelbeu  Ijängt  rjon  räumlicben  35erf)ältuiffen  unb 
öon  ber  ©röjse  ber  gabrilSanlage  felbft  ab. 
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2)er  ©iegellacf,  baS  bekannte,  burd)  SBärme  flüffig 
merbenbe  Klebemittel,  foH  eine  inbifd^e  ©rfiubung  fein,  bie 
erft  im  SKtttelalter  in  (Suropa  befannt  ttmrbe.  @£  fdjeint, 
als  tnenn  fidj  ber  ©ebraud)  beSfelben  von  Spanien  au§ 
verbreitet  fjatte,  inbem  bie  betreffenben  Flamen  auf  biefeS 
Sanb  fyintoeifen.  ®er  franjöfifd^e  9lame  ift  cire  d'Espagne, 
ber  italienifc^e  cera  di  Spagna  (fpanifdjeS  2Bad)§).  S)er 
engliftfie  9lame,  sealing  wax,  ift  gteicfjbebeutenb  mit  ber 
beutfdjen  Benennung  ©iegettoacp,  toelc^e  baüon  tjerrüfjrt, 
ba£  man  Vor  bem  23efannttoerben  beS  ©iegelladeS  ge- 
mötjnlidj  gefärbtes  2Bad)£  jum  SBerfdjtiejsen  öon  Briefen 
antnenbete,  ttrie  bieS  nod)  fyeutjutage  ^um  Stöbrücfen  großer 
Sieget  auf  Urfunben  im  (gebrauche  ift. 

S)er  ©tegetlacf  befielt  im  Stilgemeinen  au§  einem 
©emifd)e  öon  §arjen,  benen  man  jur  95erminberung  itjrer 
ttatürlid^en  ©pröbigfeit,  fottrie  um  baS  ©djmetsen  berfetben 
in  ber  äBärme  ju  erteiltem,  ober  aud),  um  ifjnen  beim 
@rt)i£en  303ot)Igerud)  ju  erteilen,  Serpentin,  flüchtige  Dete 
unb  tno^triectjenbe  JBalfamc  jufefct  unb  überbieS  mit  Der* 
fd)iebenen  farbenben  ©ubftanjen  vermengt. 

©uter  ©iegellacf  muft  glatt,  glänjenb  unb  nidjt  fpröbe 
fein;  e§  mufc  bie  f)öd)ften  ©ommer^emperaturen  ertragen, 
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otjne  tüeid^  ju  werben,  unb  mufc  beim  brennen  ot)ne  @nt= 
toicfelung  fcon  SRaud)  unb  unangenehmem  ©erudj  leidet 
fdjmefsen,  ot)ne  jebod)  fo  bünnflüffig  ju  werben,  baf$  e§ 
abtropft.  SDa§  mit  bem  ©iegellacf  angefertigte  (Siegel  foü 
fo  ausfegen,  ttrie  ba§  ungefdjmoljene,  b.  t).  e§  barf  tneber 
feine  garbe  öeränbern,  nodj  feinen  ®Ianj  verlieren.  3m 
S3rudje  muft  guter  ©iegellacf  glatt,  nid)t  31t  matt  erfdjeinen 
unb  barf  namentlich  fein  erbige§  Slu^fe^en  befiijen. 

©ie  gabrifation  be3  @iegeHacfe§  läfct  fid)  redjt  älüecf* 
tnäfeig  mit  jener  ber  gimiftbereitung  in  SSerbinbung  bringen, 
ba  aud)  in  biefem  gabrilation§ätt)eige  bie  §arje  eine  §aupt= 
rolle  fpielen,  ja  in  berfelben  nodj  mef)r  Sßebeutung  befi|en 
als  in  ber  gtmif^abrüation,  inbem  ba%  eigentliche  §aupt^ 
materiale  be§  ©iegellacf  e§  md)tS  anbereS  ift  als  §arj. 


I 

Don  kn  Äatertalieu  bei  kr  Fabrikation 
hts  ^iegellatkes. 

©in  großer  %tyii  ber  in  ber  ©iegellac^gabrifation 
jur  2lntt)enbung  lommenben  9Katertalien  ttmrbe  fcfjon  hd 
ben  in  ber  girnij^gabrüation  anjutnenbenben  (Stoffen  be= 
fprocf)en  unb  lönnen  tnir  in  S3ejug  auf  biefe  auf  bie  2lb* 
fdjnitte  IV,  V  unb  VI  im  erften  Steile  be£  fcorliegenben 
2Berfe£  fcertneifen. 

©ie  <pauptmateriatien,  tueldje  ju  ©iegellacf  rjertoenbet 
»erben,  finb  ©djeHacf  unb  Serpentin.  Singer  biefen  benü|t 
man   aber   nod)    rjerfdjtebene    anbere   §arje,    tnie  Sftaftiy, 
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©anbarac  unb  33enjoe  für  feinere  ©orten;  Kolophonium 
unb  $ed),  Qu'itye  öon  toofylriedjenben  SBalfamen,  üon  £ofu= 
balfam  unb  peruamfdjem  SBalfam,  fotoie  öon  mofytriedjenben 
ätl)erifdt)en  Oelen:  Saüenbelöl,  SKaciSöf,  SMfenöl  u.  f.  in., 
bienen  baju,  ben  unangenehmen  ©erucf)  be§  brennenben 
§arje§  ju  becfen. 

33on  SBtdjtigfett  finb  jebodj  bie  garbftoffe,  fomie 
jene  ©ubftangen,  roeldje  mir  al§  inbifferente  begeicfjnen 
motten,  bie  nur  baju  bienen,  bie  ©efammtmaffe  be§  Siegel 
lacfe§  gu  öermetjren,  o*)ne  felbft  auf  bie  ©ompofition  @in^ 
flufs  auszuüben,  ©oltfje  Stoffe,  toetdje  getüöf)nltdE)  üou 
tueifeer  garbe  fein  muffen,  finb  3.  SB.  Sireibe,  ©t)p§,  gtnf* 
tneijs,  fof)lenfaure  Sftagnefia;  hei  mannen  orbinaren  ©orten 
tt>enbct  man  aud)  BiSiöetlert  ,3iegelmet)l  al§  inbifferenten 
3ufa|  an.  ^ 

SSott  fcett  &attt>tmatertitUett.    ^N 

S)er  ©djellacf,  toeldfjen  man  jur  ^i^aacf^abrifation 
öcriücnbet,  mufc  für  bie  feiueren  @or^H)e§felbeu  unbebingt 
gebleidjt  fein,  ba  ber  rott)braunev$arbftoff,  toeldjer  bem 
natürlichen  ©tfjellad;  anhaftet,  namentlich  hei  gellen  unb 
garten  garben,  toie  fie  gerabe  bei  ben  tfjeuerften  Siegellack 
forten  beliebt  finb,  ftörenb  ttnrfen  ttnirbe.  9iur  für  bunfel* 
farbigen  ©iegellai,  braun  bi§  fdjttmrj,  tä£;t  fid)  ungebleichter 
©djetlacf  öermeuben,  ba  bie  garbe  beSfelben  burdj  bie  gu* 
fäfce  ber  bunfelfarbenben  ©ubftanjen  gebecft  toirb.  gür  ben 
©iegellacf^abrifanten,  toeldjer  ©djellad;  in  großen  Ouan* 
tttäten  brauet,  ift  e£  immer  am  angejeigteften,  ben  ©dfjetlacf 
felbft  gu  bleiben.  Söitl  man  befonbere  (grfparnift  üben,  fo 
fann  man    für  hellfarbige,  minber  feine  ©orten   aud)   eine 
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möglid^ft  Ijelle  ©djefladforte  nehmen,  bie  nidjt  gebleidjt  ift, 
erhält  bie  färben  aber  mit  minberer  @d)önt)eit. 

Sa*  gtüeite  §auptmateriale,  tocld^eS  man  angmoenben 
fjat,  ift  ber  Serpentin,  unb  jtoar  eignet  fid)  ganj  be|onber§ 
öer  öertettanifdEje  Serpentin  öor  allen  anberen  ©orten.  9Jian 
fann  übrigens  ben  Serpentin  redjt  giüedmäftig  burd)  Solo* 
pjjonium  unb  Serpentinöl  erfe|en  unb  f)at  fogar  f)ierburd) 
ben  bead}tenStt)ertf)en  95ortE)eiIf  öafj  man  e§  in  ber  £anb 
Ijat,  bie  $lüffigteit  ber  SKaffe  burd)  einen  größeren  ober 
geringeren  3ufa£  öon  Serpentinöl  beliebig  ju  regeln. 

SÄeiftenS  ift  ber  im  §anbel  Dorfommenbe  Serpentin 
utdjt  unmittelbar  brauchbar,  fonbern  ift  mit  ^oljftücfdjen, 
$id)tennabeln  u.  f.  tu.  verunreinigt;  um  ifyn  t)on  biefen 
Beimengungen  gu  befreien,  ift  e§  erforberlidj,  ifjn  ju  fil> 
triren.  äßegen  ber  bicfflüffigen  33efdjaffentyett  be§  Serpen* 
tinS  ift  bk%  eine  fdE)tt)ierige  unb  fefyr  jeitraubenbe  Slrbeit, 
metdje  nodj  am  rafdjeften  auf  bie  SBeife  burd)gefül)rt  werben 
fann,  ba£  man  ben  Serpentin  in  einem  mit  SBaffer.  ge* 
füllten  ©efäJBe  auf  100  ©rab  erljijjt  unb  burd)  ein  Seintud) 
fiitrirt. 

S>ie  Beimengungen  t>on  §arjen,  tote  3ftafii£  unb 
©lernt,  ju  ber  eigentlichen  ©runbmaffe  be£  ©iegelladeS,  ik 
auZ  @d)eHad  unb  Serpentin,  ober  au§  @d)ellad,  ßolopljo* 
nium  unb  Serpentinöl  combinirt  ttnrb,  erfolgt  nur  in  Meinen 
Giengen  unb  bei  feineren  ©orten.  Sie  23enjoe,  ^Seru- 
batfam  unb  bie  anberen  ät£)erifd)en  Dele  fommen  nur  aU 
3ufä|e  bei  parfumirten  ©orten  t)or.  S3e§üglidi  biefer 
letzteren  ©ubftangen  fei  fjier  nod)  entmint,  ba£  man  fie  nur 
auS  renommirten  §anblungen  bejietje  unb  lieber  ettoaS 
tjöljere  greife  für  fie  bejahte,  als  in  einigen  anberen  ©e= 
Ruften  geforbert  werben,  inbem  gerabe  Slrtifel  tnie  Sßeru* 
balfam   unb   ätt)erifd)e  Dele   nur   §u  f)äufig  fet»r  ftarf  ber* 
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fälfd^t   im  §anbel   öorfommeh   unb   mitunter   laum  einige 
^ercente  jenes  (Stoffes  enthalten,  beffett  tarnen  fie  tragen. 


©im  Heu  garten,  toeltfie  itt  öev  Stcgeüads^afivifatiott 
juv  Setttiettünttg  fommett* 

@S  ift  eine  feljr  grofee  Stnjaljl  öon  färbenben  @ub= 
ftanjen,  meldte  33enü|ung  finben,  inbem  man  gegenwärtig 
(Siegetlacf  öon  allen  garben  öerlangt  unb  baSfelbe  aud)  in 
allen  möglichen  Nuancen  im  §anbel  öorfommt.  2)er  Siegel 
lad^abrifant  tljut  am  heften,  wenn  er  feinen  SBebarf  an 
garben  nidjt  felbft  bereitet,  fonbern  fauft;  nur  bei  einigen 
färben,  toelc^e  gang  auSnat)tnSweife  f)od)  im  greife  fielen, 
wirb  e§  fid)  empfehlen,  biefelben  felbft  barjufteHen. 

Siotlje  garben. 

Unter  allen  garben  finb  eS  befonberS  bk  rotten, 
welche  in  größter  äfienge  öerbraudjt  werben.  233tr  lernten 
eine  jiemlid)  grofee  Slnjat)!  rotier  garbftoffe,  welche  alte 
jum  gärben  beS  (SiegelladeS  öerwenbbar  finb.  3Ktt  Stücf* 
fid)t  auf  ben  5ßrei§  ift  eS  felbftöerftänblid)  notfywenbig,  für 
billige  ©orten  öon  ©iegeltad;  and)  billige  garbftoffe  ju 
beilüden,  bie  aber  freilidj  nie  ein  fd)öueS  StuSfeljen  l)eröor* 
bringen  wie  bie  feinen.  @o  läfct  fid)  3.  93.  bie  fd£)öne 
@d)arlad)farbe,  Weldje  feinen  rotten  ©iegellacf  auszeichnet, 
nur  mit  §ilfe  öon  3inno^err  nid&t  aber  mit  Mennige, 
Sngetrotf)  u.  f.  w.  Ijeröorbringen. 

Da*  Bimtnber 

wirb   gegenwärtig   immer  auf  fünftltdjem  SBege  tjergeftellt, 
unb  jwar  burdj  @rf)itjen  öon  Quedftlber  mit  ©djwefel;  ber 
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ginnober  ift  ©djtnefelquedfüber.  @ine  93erfäljd)ung  biefeS 
foftfpietigen  garbmateriate§  fommt  nidEjt  leidet  fcor,  inbem 
ganj  geringe  3ufäfee  anberer  rotier  garbftoffe  ba£  feurige 
2lu§fef)en  be§  ginnoberä,  öon  tt)elcf)em  fein  §anbet§toertt) 
abfangt,  fefyr  beeinträchtigen.  S)ie  9ieint)eit  be§  ginnoberg 
läftt  ftdj  übrigen^  baburd)  ermitteln,  ba$  man  eine  Heine 
SJJenge  gum  ©lüt)en  erf)i|t;  reiner  ginnober  mufs  ftdj  fyta> 
bei  oljne  ipintertaffung  eines  9iüdfianbe3  verflüchtigen. 

3n  $o!ge  feinet  l)ol)en  @ett)id)te§  ttmrbe  ber  ginnober 
ba§  ©iegettad  gu  fdjtuer  machen,  unb  e§  ift  beider  no% 
menbig,  bem  mit  biefem  garbftoffe  gu  färbenben  ©ieget= 
lacf  gettuffe  gufä^e  inbifferenter  (Stoffe  ju  geben,  welche 
ben  ©iegetlad  weniger  bidjt  machen. 

?D!e  leimige* 

Sie  im  §anbet  üorlommenbe  Sftennige  befi|t  fetjr 
öerfd)iebene  garbentöne,  je  nadE)  bem  Sßärmegrabe,  bei 
toelcijem  fie  bargefteöt  ttmrbe.  Sie  garbe  tued^fett  gttnfdjen 
einem  in'3  pomerangenfarbige  geneigten  £one  unb  einem 
frönen  @d)arlad)rotf).  2)er  garbenton  einer  SKennige  läßt 
fidf)  Ijauftg  burd)  t)orfid)tige§  ©rtji^en  auf  blanfen  Sifen* 
bleuen  bebeutenb  ert)öf)enf  bod)  barf  man  bie  Temperatur 
hierbei  nidjt  gu  l)od)  fteigern,  inbem  fonft  bie  Sftennige  mift' 
farbig  nnrb. 

Das  ÖBngelrjottf  unb  GEtfenrotlj* 

Unter  biefem  Flamen  ober  auefj  unter  ber  23egeidjnung 
Caput  mortuum  fommt  ein  rotbrauner  fjarbftoff  im  §anbel 
fcor,  ber  au3  ©ifenoj^b  beftefjt  unb  gu  fe£)r  billigen  greifen 
gu  tjaben  ift.  @d)öne§  (Sngelrott)  liefert  einen  ©iegeßad  t>on 
fefjr  t)übfd)er  garbe.  91m  fdjönften  erhält  man  biefengarb* 
ftoff  auf  folgenbe  SBcifc. 
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9Kan  löft  ©ifenmtriol  in  9?egentoaffer,  filtrirt  bie 
Söfung  unb  fügt  tt)r  fo  lange  öon  einer  gleichfalls  mit 
9tegentoaffer  bereiteten  unb  ftltrirten  Sluftöfung  Don  ®lee= 
falj  ju,  al§  nod)  ein  9tieberfd)lag  entfielt.  3ttan  gießt  nad) 
einigen  ©tunben  bie  über  bem  -Jiieberfdjtage  ftetjenbe  gtüf* 
figfeit  ab,  rüljrt  lederen  mit  SRegentoaffer  an,  läßt  urieber 
abfi^en,  mieberfjolt  bitftZ  2(u§ttmfd)en  mehrere  Sftate,  fam= 
melt  ben  üftieberfdjlag  auf  einem  S£ud)e  unb  läßt  itjn  fcor 
©taub  gefd)ü|t  auStrodnen.  S)ie  gelbHcf)=grüne  SOfaffe,  meiere 
fidf)  in  bem  £ud)e  fcorfinbet,  toirb  fein  verrieben  unb  in 
einer  ^ßorjetlanf^ale  unter  beftänbigem  Umrühren  erfjifct. 
93ei  einem  gegriffen  Sßärmegrabe  fängt  fie  geuer  unb  öer^ 
glimmt  aHmälig  ju  einem  fet)r  garten  $ult>er  t>on  feuriger 
unb  angenehmer  rotbrauner  garbe. 

SRit  Jpilfe  biefeS  auf  djemifc^em  SBege  bereiteten 
@ifeno£t)b§  {äffen  fid)  fet)r  fd)öne  ©iegeHadforten  t)er* 
fteflen,  meldte  bie  djarafteriftifdje  garbe  be§  fogenannten 
s$ompejaner^otf)e§  geigen. 

B*r  töoim 

ift  ein  burdj  eine  Beimengung  öon  me{)r  weniger  ©ifenoj^b 
rotf)  gefärbter  $Ef)on,  bem  man  burdj  ^3«f artxmenrrtifdE^ert  mit 

Siötfjet  eine  bunftere  gärbung  erteilen  fann;  e§  ift  bie£ 
aber,  fotoie  ba§  fäuflidje  ©ngelrotf),  ein  garbftoff,  ber  nur 
§u  orbinären  ©orten  gebraucht  werben  fann. 

D^r  (ftavmfn 
ift  ein  garbftoff,  ber  fo  f)od)  im  greife  fteljt,  ba$  e§  !aum 
möglidtj  ift,  benfetben  aud)  nur  für  bie  feinften  ©iegeHad* 
forten  ju  üertoenben,  obmoi)!  in  fielen  23üd)ern  33or[d?riften 
jur  Bereitung  üon  f)od)rotf)em  ©iegellad  mit  ipilfe  fcon 
ßarmin  angegeben  finb. 
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©£r  Wiener  Äath  twb  törapplartt 
ftnb  ^erbtnbungen  fcerfdjiebener  rottjer  garbftoffe  mit  £t)on* 
erbe,  93Ieto£Qb  ober  ginnoEtib.  äftan  ftellt  gegenwärtig 
bieje  Sade  in  ausgezeichneter  ©dt)önt)eit  unb  t>erfd)iebenen 
Nuancen  bar.  ®er  ©iegetlad^abrifant  tt>ät)te  immer  bie 
fattfarbigfte  unb  feurigfte  Söaare,  bie  er  finben  lann. 

(Selbe  färben. 

©eiber  ©iegellad  toirb    häufig    als  SuguSttmare  Der* 

langt,  unb  bienen  aud)  gelbe  garbftoffe  gur  §ert)orbringung 

t)erfd£)tebener  SKifdifarben   ober   gur  Bereitung  öon  Siegel* 

laden,    toeldje  üerfdjiebene  garbenabftufungen  geigen  f ollen. 

ftta  Cljvomgellu 

©er  fdjönfte  unter  ben  gelben  garbftoffen  ift  unftreitig 
ba£  Chromgelb,  toeldjeS  leidjt  gu  erhalten  tft,  toenn  man 
SBleiguder  in  Sftegentoaffer  auflöft,  unb  gu  ber  Söfung 
eine  Sluflöfung  öon  boppeltd)romfaurem  SMi  fo  lange  fügt, 
als  nodj  ein  9Weberfd)tag  entfielt,  ©iefer  9Weberfd)Iag  nrirb 
getoafdjen,  getrodnet  unb  bilbet  bann  ein  Ijodjgelb  gefärbtes 
$ult>er,  toeldjeS  aus  djromfaurem  93feiojt)b  befielt,  unb  im 
§anbel  als  ßljromgelb  begeicfynet  ttrirb.  Sßegen  feiner  fatten 
garbe  unb  feinet  f)ot)en  ©emidjteS  toegen  öertnenbet  man 
baS  ßfyromgelb  gett>öt)nttd)  nid)t  in  reinem  $uftanbe,  fon* 
bern  gemengt  mit  treibe,  SKagnefia  ober  einer  anbeten 
tneifjen  ©ubftang. 

Eta  üttineralgelb  riber  (KalTeler-ffijelb 

ift  eine  fdjöne  gelbe  garbe,  meldte  burd)  t>orfid)tigeS  @d)mel^ 
gen  Don  331eiglätte,  3Wat)len  unb  ©djlämmen  ber  gepulüerten 
Straffe  tjergefteüt  toirb  unb  ftd)  ebenfalls  burd)  ein  fefjr 
IjoljeS  ©enridjt  auSgeidjnet. 
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Eter  (Mev, 
eine  gelbe  bi£  gelbbraune  ©rbart,  fatin  nur  ju  orbinärem 
©iegeHacf  üertnenbet  tnerben,  ba  fic  feine  feurige  gtobe  be^ 
fi|t  unb  aufcerbem  bie  unangenehme  (Sigenfdjaft  l)at,  fdjon 
in  geringer  2J?enge  einem  ©iegellacf  jugefe^t,  bemfelben 
einen  erbigen  @erud)  ju  öerleifjen. 

©rüne  färben, 
gttm  ©rünfärben  be§  @iegellacfe§  bebient  man  fidj 
am  jtnecfrimBigften  eine£  ©emifdjeS  au§  einer  gelben  unb 
blauen  garbe  ober  be§  grünen  Ultramarin*.  @£  giebt 
jtnar  fefyr  fd^öne  grüne  garben,  nrie  ben  eckten  grünen 
Zinnober  unb  baZ  ©l)romgrün,  biefelben  finb  aber  für 
bie  Qtvtdc  ber  ©iegeüacf^abrüation  tuet  ju  treuer,  unb 
finb  fdjott  barum  ntdjt  gur  SIntnenbung  ju  empfehlen,  tneil 
man  burd)  paffenbe§  äftifdjen  üon  (Selb  unb  33Iau  bie  gleiten 
garbentöne  Ijerüorbringen  fann,  toeldje  biefe  ttjeurett  färben 
fjaben. 

Sölaue  färben. 
2({§   foldje   bienen  für  gellere*  S3fau  ba§  Ultramarin 
unb   baZ  JSergblau;   für  bunflere  ba*  S3ertinerblau.     SDaä 
Ultramarin   lann   feinet  geringen  ?ßreife§  tnegen  fogar  für 
feljr  billige  ©iegettacfforten  benutzt  tuerben. 

93raune  färben. 
Qux  §ert)orbringung  fdjön  brauner  färben  bienen 
öerfdjiebene  erbartige  ©toffe,  bie  unter  bem  ÜJiamen  Umbraf 
SEerra  bi  ©iena,  gebrannte  ©iena,  ©affeler*33raun  u.  f.  tv. 
im  Jpanbel  öorfommen.  üftamentlid)  befijjt  bie  gebrannte  ©iena 
einen  fefjr  frönen,  warmen  garbenton  unb  ift  fd)on  beg^alb 
ben    anberen   braunen  garben  unb  ferner  au§  bem  ©runbe 

®.  9(  n  b  r  e  3.  Sacfe  unb  girniffe.  2.  3htf(.  12 
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öorgugieljen,    toeil  fie  bei  geringem  §anbel£preife  fe^r  clü& 
giebig  al§  garbftoff  ift. 

©djtoarje  färben. 

gum  ©d)tDarjfärben  ber  ©iegeltacfmaffe  üerftenbet 
matt  au§nal)m§lo§  nur  fein  t>ert^eilten  Sotjlenftoff,  ber  natfy 
feiner  Slbftammung  als  fitenrufj,  Sampenrufc,  ©Ifenbein* 
jdjttwrj,  Ütebenfdjtoarj  u.  f.  tu.  begeidjnet  ttrirb.  SRitunter 
finb  biefe  öerjdjiebenen  ©orten  üon  ©cf)roar3  im  Raubet 
nur  ju  l)ot)en  greifen  gu  I)aben;  e§  ift  aber  ganj  über* 
flüffig,  biefelben  gut  ©iegeliacf^abrifation  anjutoenben ; 
für  unfere  3toecfe  reicht  man  mit  gett)öl)nlid)em  ®ienru{3  in 
allen  fällen  au£,  toenn  man  benfelben  üorljer  präparirt. 

2)er  fäufKd&e  ®ienruf3  Ijat  oft  burd)  anf)ängenbe 
£l)eerprobucte  eine  tn'S  Söraune  neigenbe  $arbe  unb  einen 
unangenehmen  ©erucl),  ber  befonberS  ftarf  beim  brennen 
eine§  mit  getoöfynlidjem  Äienruft  bereiteten  ©iegeüacfeS  §er* 
öortritt.  äftan  präparirt  ben  ®ienruj3  auf  eine  einfache  SBeife 
burct)  t)orfid)tige§  Sfagglüljen,  tooburdj  er  gleichzeitig  Dort 
bem  üblen  ©entere  befreit  loirb  unb  eine  rein  fc&umrge 
garbe  erhält. 

3Kan  öertoenbet  Ijierju  getoöf)nKd}e  Ofenrohre,  tüeldje 
eine  Sänge  t>on  etwa  50  (Sm.  erhalten  unb  an  beiben 
@nben  bmä)  gut  paffenbe  ©edel  fcerfdjliepar  finb.  9ftan 
füllt  biefe  Sftöfyren  mit  bem  au§äuglüf)enbem  Stufte  fo  anr 
ba%  ber  leicht  eingebrücfte  Stuft  bi§  ju  4  bi§  5  Sm.  unter 
ben  9tanb  ber  3töt)re  reicht,  fejjt  fobann  ben  oberen  ©edel, 
in  tneldjen  man  eine  Deffnung  üon  bem  SDurdjmeffer  eines 
Strohhalmes  gemalt  Ijat,  feft  auf  unb  üerfdjmiert  bie 
gugen  ber  Surfen  mit  2ei)m.  Um  bie  9töf)ren  öor  bem 
durchbrennen  gu  fdjüfcen,  ift  es  gtt)ecfmäj3ig,  biefelben  aud) 
mit  Seljm  ju  übergießen. 
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2)te  mit  Stufe  gefüllten  SRöfjren  tnerben  tu  einen  2Binb* 
ofen  fo  gefegt,  bafc  ber  burdjlödjerte  ©edel  nadj  oben  ju 
ftetjen  lommt  unb  jutn  ©lüljen  gebraut.  SBenn  man  über* 
jeugt  ift,  ba%  bie  ganje  ^ftufemaffe  in  ©tut!)  ift,  fo  läftt 
man  ba§  geuer  erlöfd)en  unb  öffnet  bie  9töl)ren  erft  uacf> 
24  ©tunben,  jebenfatlS  nidjt  eljer,  bis  ber  Sitljait  ganj 
erfaltet  ift.  ®urdj  baS  SluSglüljen  toerben  bie  riecljenben 
unb  braun  färbenben  £f)eerprobucte  jerftört  unb  ber  jurücf^ 
bleibenbe  Stufe  ift  gerudjloS  unb  öott  fammtfdjttmr  jer  2far6e. 

*Das  Kebenrrtjraaii 
ift  eine  feljr  fdjöne  jc£)tr»arge  garbe,  bie  in  SSeinbau  trei* 
benben  Säubern  ol)ne  nennenSroertfye  Soften  bargeftellt  Ser- 
ben fann.  Wlan  benü|t  ju  if)rer  Anfertigung  bie  tiorer* 
mahnten  9töf)ren  aus  (Sifenbled),  füllt  biefe  mit  ©tücfen 
üon  SBeinreben  unb  erljtfct  fo  lange,  als  aus  ber  Oeffnung 
DeS  oberen  SDecfefS  (bie  man  f)ier  etttmS  größer  macbt)  nocf) 
brennbare  ©afe  enttoetdjen.  —  3)er  in  ben  3iöt)ren  öor^ 
fjanbene  üerfofylte  Sftücfftanb  toirb  in  ein  ©efäfe  mit  SBaffer 
gebracht,  toeldbeS  meljreremale  gemed)felt  toirb  unb  in  bem 
ftd)  bie  Slfdjenfal^e  löfen.  ®em  öorlefcten  SEBafd^tuaffer  fügt 
man  ein  SSiertel  ©aljfäure  bei,  um  audj  bie  le|ten  fRefte 
ber  Slfdjenbeftanbtfjeife  ju  löfen.  ®er  feingeriebene  unb 
gefdjlämmte  SRücfftanb  ift  baS  feinfte  Siebenfcljmarj. 

Söeifee  garben. 
S)tc  tueifeen  Körper  toerben  bem  ©iegeüacfe  aus  brei 
©rünben  zugefügt,  einmal,  um  baS  @ettrid)t  eines  Siegel 
lacfeS,  tneldjeS  mit  fel)r  fdjtneren  garbftoffen,  löte  Zinnober 
ober  Chromgelb,  gefärbt  ift,  ju  Verringern  unb  gleichzeitig 
bie  Sftaffe  beS  ©iegellacfeS  ju  Vermehren;  jmeitenS,  um 
fyellerfarbige  ©iegeüacfmaffen  ju  erhalten,  unb  brittenS,  um 
bem  ©iegeHacf  ttrirflid)   eine   meifee  gärbung    ju  erteilen. 

12* 
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3n  ben  beiben  erftgenannten  fällen  fommt  es  auf 
bie  Statur  beS  ©toffeS,  toeldjer  ber  ©iegetlacfmaffe  ju= 
gefügt  ttrirb,  uicfyt  weiter  an,  eS  genügt,  toenn  berfelbe  eine 
rein  toeif$e  garbe  unb  ein  geringes  ©etoidjt  befi|t.  Qn 
jenem  galle  aber,  in  toeldjem  ber  toeifte  Sörper  als  eigene 
lieber  ^arbftoff  jn  bienen  l)at,  mufs  man  befonbere  WX&* 
ftdjt  auf  bie  33efd)affent)eit  beSfetben  nehmen  unb  foldje 
garbftoffe  toäljlen,  tt>eldt»e  bem  ©iegellacf  ein  ftf)ön  toeifeeS, 
bem  <£maile  ätjnlidjeS  SluSfeljen  erteilen,  tote  man  über* 
fjaupt  in  allen  gäüen  —  ben  burdjfdjeinenben  ober  ganj 
burcfc)fid£)tigen  ©iegellacf  aufgenommen  —  bat)in  toirfen  foH, 
ba$  ber  ©iegellacf  ein  emaitartigeS  StuSfefyen  erhalte, 
inbem  bie  mit  folgern  ©iegellacf  fyergeftellten  Siegel  am 
pbfcfjeften  ftnb. 

®ie  Äreibe  fommt  als  Mineral  an  öielen  Orten  in 
folgen  2Raffett  fcor,  ba$  fie  förmliche  ©ebirge  bilbet;  bie 
®üfte  eines  großen  SfjeileS  öon  ©nglanb,  bie  Snfel  Saugen 
u.  f.  to.  beftefyen  aus  ®reibefelS.  Syrern  SBefen  nad)  befielt 
bie  treibe  aus  berfelben  ©ubftang  toie  ber  toeifee  SKarmor, 
baS  ift  auS  fofjlenfaurem  Äalf;  unter  fet)r  ftarfen  SSer= 
gröfterungSgläfern  geigt  fie  eigentümliche  formen,  unb 
man  meif;  je|t,  ba%  alle  treibe  fidj  auS  ben  Ueberreften  oon 
müßigen  Spieren  ober  ^ßflangen  bilbe,  in  bereu  ©djaten 
bie  SKineralfubftanj  fcorfyanben  toar. 

Sie  in  ber  9iatur  öorfommenbe  treibe  enthält 
mannigfaltige  Sinfdjlüffe,  ttrie  geuerfteine,  ©anb,  9Ser* 
fteinerungen  u.  f.  to.  unb  muf;  erft  befonberS  zubereitet 
toerben,  el)e  fie  ju  ben  öerfdjiebenen  ^toeefen,  ju  benen  fie 
bient  (jum  ©djreiben,  als  Malerfarbe  u.  f.  tu.)  fcertoenbet 
werben  lann.    —    SDie  Zubereitung  befielt  barin,  ba$  man 
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bie  treibe  maf)lt,  ftf)tömmt  unb  baZ  $ult>er  mit  2Bafferf 
bem  eine  fefjr  geringe  Sftenge  eines  Klebemittels  jugefügt 
ift,  ju  einem  £eige  formt,  ber  getrocfnet  unb  jerfdjnitten 
mirb  unb  bie  ©djreibfreibe  liefert.  $ür  unfere  Qmdt 
genügt  eS,  bie  treibe  ju  fdjlämmen  unb  baS  $utoer  ju 
irocfnen.  —  Sie  fogenannte  SBergmitdj  ift  avufy  nidjtS  2ln* 
bereS  als  treibe.  Sie  §aupteigenftf)aft  einer  für  ben 
Siegellacf^abrifanten  brauchbaren  treibe  liegt  in  iljrer 
rein  meinen  garbe. 

©er  (Shjpj* 

ift  ebenfalls  ein  häufig  fcorfommenbeS  Sftineral.  Sn  ber 
©iegetlacf^abrifation  ift  nur  ber  toetjjefte,  feingemahlene, 
fogenannte  gebrannte  (baS  ift  enttoäfferte)  @t)pS,  ttrie  il)n 
bie  ©tjpsftgurengiefjer  üermenben,  brauchbar,  gür  burd)* 
fdjeinenben  ©iegellad  fcertoenbet  man  bie  in  farblofen 
®rt)ftaQen  t)orfommenbe  Varietät  beS  ©tjpfeS,  toetdje  unter 
bem  tarnen  $raueneis  ober  SftariengfaS  befannt  ift.  ©aS 
^raueneis  nrirb  öor  ber  Slmoentmng  gepulvert  unb  ge* 
fdjtämmt. 

?Df£  kntjlenfanre  $tagne|M 

fommt  im  §anbel  in  gorm  eines  blenbenb  toeifjen,  fefjr 
feinen  ^ßulüerS  öor,  roetdjeS  fidj  burd)  ein  ungemein  (je* 
ringeS  ©ett)id)t  auszeichnet.  —  SKagnefia,  toetdje  bidjt  unb 
babei  üon  gelblicher  garbe  ift  —  letztere  toirb  burcf)  einen 
fleinen  ©etjatt  an  @ifeno£t)b  bebingt  —  ift  weniger  toertl)* 
öoQ.  —  gür  ben  ©tegeHadE^abrifattten  E)at  bie  fohlen* 
faure  Sftagnefia  namentüd)  iljreS  geringen  ©emid)teS  wegen 
SBertt)  unb  bient  t)or;$ugStt)eife  als  Sufatj  Su  folgern  Siegel- 
lad,  tt>etd)er  mit  feieren  färben  üerfefct  ift. 
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JDae  Bhtkroeif? 
fommt   als   mifdjtüeijseS,   feinet  ^ßutüer  im  §anbel  öor,  eS 
!ann  oljne  fettere  Vorbereitung  öeraenbet  tnerben. 

©ag  fttonanentroetß. 

SDiefer  toeifee  garbftoff,  tüeldjer  ficE)  burcf)  ein  E)ot)e§ 
©ctPtdöt  unb  Um>eränberIid)feU  auszeichnet,  ift  jtuar  im 
§anbel  ju  t)aben,  aber  ju  fo  fjofjen  greifen,  ba£  eS  fiel) 
empfiehlt,  benfelben  felbft  barguftellen ;  er  ift  gattj  befonberS 
gur  §erftellung  rein  tneifjer,  emailartiger  ©iegellacfforten 
geeignet. 

äftan  bereitet  ^ermanenttoeif}  auf  bie  2lrt,  bafc  man 
frtyftaHifirteS  ßf)iorbart)um  in  Stegentoaffer  auflöft  unb  ju 
ber  Söfung  fo  lange  ©efjtnefelfäure  fefct,  als  noef)  ein 
Sftieberfdjlag  entfielt.  —  ©eines  Ijoljen  ©etmdjteg  tnegen 
fe£t  ficE)  ber  entftanbene  Stteberfcfylag  öon  23art)umfulfat 
Oßermanentmeijs)  rafd)  gu  S5oben  unb  bilbet  ein  ungemein 
jarteS  $ult>er  öon  blenbenb  tneifcer  garbe,  t>on  tneldjem  bie 
glüffigfeit  abgegoffen  unb  burd)  reines  SBaffer,  toeId)eS 
man  mefyreremale  toed)fett,  erfefct  tnirb.  ©er  genügenb  aus* 
getoafdjene  9lieberfcf)lag  toirb  getroefnet. 

ftlass  OTswutljnmg 
liefert  stnar  bie  fdjönfte  njei^e  garbe,  fommt  aber  im  §anbet 
fef)r  ljod)  gu  fielen.  (SS  ift  bafjer  jtt)edmä^ig ,  auef) 
biefeS  Präparat,  beffen  §erftellung  tnenig  äKütje  madjt, 
fefbft  ju  bereiten.  3ftan  erhält  baS  bafifdje  2BiSmutf)niirat 
ober  2BiSmutf)toeiJ3  auf  folgenbe  Strt:  äftan  übergießt  in 
einem  ®laSgefäJ3e  SßiSmutfjmetall  mit  rottjer  raudjenber 
©atpeterfäure,  tooburdj  eine  fet)r  fyeftige  ©intoirfung  ber 
Säure  auf  baS  Metall  erfolgt;  eS  entttricfeln  fiel)  erftiefenb 
riecfjenbe  rotbraune  ©ämpfe  unb  baS  2BiSmutf)  toirb  all* 
malig  aufgelöft. 
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9iad)  erfolgter  Söfung  gic^t  man  ben  Snfyatt  beS 
<35Iafe§  in  ein  (Sefäfs,  toeltfjeS  ettoa  bic  ^unbertfad^e  üüienge 
SRegenttmffer  enthält,  nnb  rüfjrt  um.  ®ie  ganje  gtüffigfeit 
erhält  fogleid)  ein  mild)artigeS  SluSfeljen  nnb  natf)  einigen 
©tunben  t)at  fidE)  bafifdjeS  2BiSmutt)nitrat  in  $orm  eines  fdjön 
meinen  $ult>erS  gu  33oben  gefegt,  tneldjeS  man  tr»äfcf)t  unb 
trocfnet.  ®ie  überftefjenbe  glüffigfeit,  tneld^e  nod)  SBiSmutf) 
gelöft  enthält,  ttrirb  bis  jur  ®rt)ftaÜifation  eingebampft  unb 
tiefe  ®rt)ftaHe  bei  einer  neuen  Operation  mit  bem  SöiSmuti) 
in  ©alpeterfäure  gelöft.  2)aS  fo  erhaltene  2BiSmutl)tt)eif3 
liefert  ben  fd)önften,  emailartigen,  tnei^en  ©iegeüacf. 

SBronjepulöer 
in  allen  möglichen  ©djattirungen  tnirb  ebenfalls  als  $Us 
fa|  <$u  fcerfdjiebenen  2u;ruS-©iegelIaden  üertnenbet.  gfür 
ttmaS  billigeren,  fogenannten  Slöenturin^Siegetlad,  toeldjer 
in  einer  burd^fd)einenben  ©runbmaffe  gelbliche  ober  tuei^e 
füttern  mit  äftetaüglanj  geigt,  öertoenbet  man  fein  geput* 
werten  ©limmer.  S)er  (Summer  ift  ein  fet)r  t)äufig  fcorfom^ 
menbeS  Mineral,  toeldjeS  befanntlid)  aud)  als  ©treufanb 
t>ertt)enbet  ttrirb. 

Sllle  in  ber  ©iegettatf^gabrifation  öertnenbeten  9Äa* 
terialien,  fie  feien  nun  §arje  ober  garbftoffe,  muffen  t)or  ttjrer 
Verarbeitung  ttoMommen  gctrocfnet  fein.  Um  bafyer  nirfjt 
befonbere  SluSlagen  für  baS  SErodnen  ber  Materialien  ju 
ijaben,  ift  eS  fetjr  ju  empfehlen,  fie  mit  §ilfe  jener  SBctrme 
ju  trodnen,  tueld^e  öon  bem  Ofen  entoidelt  ttrirb,  auf 
meinem  man  bie  ©iegeüadmaffe  fdjmiljt.  Man  bringt  ju 
biefem  gmede  an  ben  SBänben  ber  ©tube,  in  toeld^er  biefer 
Ofen  ftel)t,  etttm  50  Sm.  unter  ber  ©ede  ein  ringsum  lau* 
fenbeS  Sörctt  an,  auf  tnelcfyeS  man  bie  in  ^ßapierfäden  auf= 
betrauten  Materialien,    §arje,   treibe,    Magnefta,  färben 
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u.  f.  tu.  auffteflt.  SDa  fidj  bie  ttmrme,  oon  bem  Ofen  auf* 
fteigenbe  Suft  immer  an  bie  ®ecfe  be§  gimmerä  begiebt, 
fo  werben  bie  9Katerialien,  menn  fie  einige  Sage  in  biejer 
Suft  dermeilen,  genügenb  au§getrocfnet  toerben. 

SDie  ©iegeltacfmaffe  toirb  auf  bie  2Beife  bereitet,  baft 
man  bie  eigentlichen  Rohmaterialien,  nämlidj  bte  §arge  unb 
ben  Serpentin,  in  paffenben  ©efä^en  oorerft  fdjmitgt,  in  bie 
flüffige  äftaffe  fobann  bie  inbifferenten  ©toffe,  toie :  treibe, 
2Kagnefia  u.  f.  tu.,  einrührt  unb  fdiliepd)  bie  färbenben 
Stoffe  gufügt.  ©oll  bie  ©iegellacfmaffe  nocf)  mit  ^erubatfam 
ober  ätf)erifcf)en  Delen  parfümirt  toerben,  fo  werben  leitete 
roegen  ityrer  glüdjtigfeit  erft  unmittelbar  bann  gugefeijt, 
toenn  man  gum  formen  ber  fertigen  ©iegellacfmaffe  fd)reitet. 

arbeitet  man  mit  einer  einfachen  garbe,  j.  33.  blo§ 
mit  Zinnober,  Chromgelb,  Serlinerblau  u.  f.  tt).,  fo  f)at  man 
ni(f)t§  toeiter  gu  ttjun,  al§  ben  ettoa£  ermärmten  $arbftoff 
ber  ©iegellacfmaffe  gugufügen  unb  burcf)  anbauernbeä  Rühren 
innig  in  berfelben  gu  oerttjeilen.  $n  jenen  fällen  aber,  in 
melden  e§  fidj)  barum  fyanbelt,  getoiffe  garben^uancen,  rote 
Rofenrotl),  25eicl)enblau,  oberäftifd)farben,  toie:  Drange,  ©rün 
Violett,  fieröorjubringen,  t)erfäf)rt  man  auf  ettoa§  anbere 
2Beife. 

äftan  fe|t  ber  §argmaffe  leine  toei^en  ©ubftangen  gu, 
fonbern  behält  festere  gurücf  unb  mifdEjt  fie  in  einer  ge* 
räumigen  ^orgeHanreibfdjale,  tüelcEje  ba%  gange  Quantum 
öe§  gu  oertoenbenben  garbftoffe^  unb  ber  toeiften  ©ubftanj 
aufzunehmen  oermag;  man  ftellt  hierbei  bie  3£eibfdjale  auf 
ben  Dfen,  fo  bafe  bie  SJiaterialien  ertoarmt  toerben  unb  fidj 
bann  letzter  in  ber  gefdjmolgenen  §argmaffe  öert^eilen  laffen. 
gür  gellere  Nuancen,  g.  58.  SRofenrotl),  mifc£)t  man  bem 
bunlelrot^en  garbftoff,  g.  58.  ßrapplacf,  fo  t)iet  t)on  bem 
weiften  Körper    bei,    ba%    bie   garbe    be§    @emifd)e§    t>iel 


£a£  ©djitteljen  ber  ©iegetfacfmaffe.  185 

bunffer  ift,  als  man  ben  ©iegeHacf  ju  Mafien  münfd^t. 
2)urdj  aÜmältgeS  Zugeben  öon  toeifter  ©ubftanj  unb  toieber^ 
foltern  *ßrobenef)men  fann  man  leidjt  ben  gemünfd^ten 
garbenton  am  fertigen  ©iegeöacf  I)erau£bringen. 

3um  Slnf^eKen  beS  garbentone§  fann  man  irgenb 
einen  ber  vorgenannten  tüei^en  Körper  üertoenben  unb  burd) 
Sergröfterung  ber  äftenge  ber  leiteten  alle  möglichen  garben* 
abfiufungen  erhalten.  Stuf  äljnltdje  S33eife  laffen  fidj  burd) 
entfpred)enbe§  2Jäfd)en  öon  (Selb  mit  9totf)  Drange,  t>on 
®elb  mit  93lau  ©rün,  öon  9?ot^  mit  33lau  Violett  in  be- 
liebigen Nuancen  erhalten,  $ür  @rau  feijt  man  meinem 
©iegeHacf  etoaS  ©d^marj,  für  taubengrau  gugteid^  ettoaS 
Sßlau  ju  u.  f.  tn.  @3  mu|3  ber  Uebung  be§  Arbeiters  über- 
laffen  bleiben,  ben  richtigen  garbenton  burd)  entfpred)enbe§ 
SRijd^en  t)erau§  ju  finben. 


IL 
Das  £d)meljen  kr  SiegeUatktnafle* 

£)ieje  Arbeit  ift  eine  ber  fubtilften  in  ber  ganzen 
©iegeüacf^abrifation.  8118  @runbfa|  muf$  hierbei  gelten,  ba£ 
man  bie  ©iegellacfmaffe  hä  möglid^ft  nieberer  Temperatur 
f^melje  unb  bie  Sßärme  nie  Ijöfyer  fteigere,  afö  eben  notf)* 
menbig,  um  bie  3Kaffe  in  gluft  ju  erhalten.  Um  biefen 
fttoed  ju  erreichen,  barf  man  autf)  in  einem  ©cl)mel§gefäf$e 
nidjt  eine  ju  grofee  2Kenge  öon  ©iegellacf  auf  einmal  öer= 
arbeiten.  2Bir  öertoenben  getuöt>ntitf|  ©efäfce,  in  melden 
etoa   10  Kilogramm   fertige  ©iegellacfmaffe    enthalten   ift, 
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unb  toeld^e  fo  groß  finbr  bafc  man  rajd^  in  ifjnen  um- 
rühren  fann. 

Siele  gabrifanten  nehmen  ba§  ©djmelsen  ber  Siegel- 
lacfmaffe  auf  einem  Dfen  fcor,  tt>eld)er  ganj  fo  gebaut  ift 
tüte  ein  getnöljnlidier  ®od)l)erb,  bei  toeldjem  ba§  $euer  guß- 
eiferne  platten  erttmrmt,  auf  benen  bie  gu  erlauben  @e- 
fäfec  ju  ftetjen  fommen.  2Bir  muffen  aber  einen  öerartigen 
Ofen  als  eine  Ijötfjft  unöoltfommene  9Sorrid)tung  erftären, 
inbem  e§  nid^t  mögtidj  ift,  bie  ganje  Oberfläche  ber  platten 
gleichmäßig  ju  ertnärmen  unb  bie  bem  geuer  am  meiften 
ausgefegten  platten  gemöfjnlidj  fdjon  glüljenb,  ttmtyrenb 
bie  entfernteren  nur  tnenig  erf)i£t  finb.  Stbgefefyen  öon  biefem 
Uebelftanbe,  finb  berartige  Defen  giemlidE)  feuergefährlich : 
©in  Kröpfen  ber  flüffigen  ©iegellacfmaff e ,  roeldjer  beim 
SluSfdjöpfen  berfefben  auf  bie  Reißen  platten  fällt,  fann 
fidj  entflammen  unb  bie  ©ntjünbung  bemSnljalt  ber  ©djmetj- 
gefäße  mitteilen,  ber,  wenn  audj  eine  geuerSbrunft  buxä) 
rafdtje^  95ebecfen  ber  ©efäße  fcermieben  mirb,  in  ben  meiften 
fällen  üerborben  ift,  inbem  fidj  ber  brennenbe  ©iegellatf 
fäjtöätjt. 

SBir  Ijaben  eine  ©cfymeljöorrictytung  conftruirt,  bei 
tueldjer  bie  eünätjnten  Uebelftanbe  üermieben  finb  unb  es 
möglich  ift,  bie  Temperatur  genau  fo  ju  regufiren,  baß  fie 
nicfyt  ^ötjer  fteigt,  als  eben  erforberlitf)  ift.  ©leictjjeitig  bient 
biefer  Slpparat  aucf)  gum  fogenannten  ^ßoliren  beS  Siegel 
lacfeS  unb  macl)t  bie.Srbauung  eines  befonberen  ^olirofenS 
überftüffig.  üftacfyfteljenbe  $igur  11  giebt  t)k  Slbbilbung 
biefeS  Apparates  im  Querfdjnitte. 

®ie  ©  tf)melä  =  93orritf)tung. 
©iefelbe  befielt  aus  einem  fleinen,  ettoa  1  SKeter  l)of)en 
©d)ad)tofen  0 ;  bie  obere  £f)ür  beSfelben  T  bient  jum  (£in= 
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tragen  be§  SBrennmateriateS,  als  meines  man  am  jttjed- 
entfpredjenbften  Hein  ge[d)lagenen  @teinfol)len=ßofe,  tüte  if)n 
bie  ©agfabrifen  liefern,  öertoenbet.  2)ie  nntere  Xf)ür  lä^t 
fid)  burd)  einen  @d)ieber  S  ganj  ober  tfyeitmeife  fdjtieften, 
tooburd)  bie  ©tärfe  ber  Verbrennung  regulirt  rairb.  ©in 
fRoft  ift  an  biefem  Ofen  nid)t  üortjanben,  ik  Stfdje  nnrb 
burd)  bie  untere  2t)ür  entfernt.  2)urd)  ba§  9iof)r  E  geljen 
bie  93erbrennung§gafe  in  ben  ©djornftein. 

SDer  Dfen  ift  allfetttg  don  einem  9Jiantel  M  au£  ©ifen* 
Med)  umgeben,  ber  öott  bem  Dfen  ettua  5  Km.  unb  ebenfo 

gtg.  11. 


tüeit  öom  gu&boben  abftef)t.  Sie  gmifc^en  bem  Ofen  unb 
bem  ÜRantcl  befinblidje  Suft  wirb  erfyifct,  fteigt  in  ber 
Stiftung  ber  Pfeile  empor  unb  toirb  burd)  falte  Suft,  roeldje 
3tt>ifd)en  bem  Dfen  unb  bem  SRantel  nadjftrömt,  erfe|t. 

kleben  bem  Dfenmantel  unb  mit  biefem  öerbunben 
fteljt  ein  £ifd),  toeldjer  allfetttg  oon  einer  Söfedjtoanb  W 
umgeben  ift.  Stuf  bem  SEifdje  ruf)t  oon  eifernen  ©taubem  A, 
getragen  eine  83(ed)ttmnne  V,  bie  mit  ©anb  gefüllt  ift,  ber 
mit  einer  231ed)platte  B  bebtdt  ift.  ©iefe  platte  Ijat  trier 
ober  fedj§  frctärunbe  ShtSfdjnitte,   burd)  tx>etc^e  bie  in  jtoet 
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iRet^en  aufgefteHten  ©cfymetggefäße  G  gefegt  toerben.  — 
35er  ^ßolirtjerb  H  f)at  am  23oben  eine  platte  1,  toelcfye  mit 
SluSfdjnitten  üerfefjen  ift,  tuoburef)  fie  ba§  Slu^fe^en  eine§ 
Softes  erhält.  Unter  biefer  Patte  liegt  eine  äf)nlid)e  2, 
welche  fieb  mittelft  be§  §anbgriffe§  C  fo  fcerfdjieben  läjst, 
baß  bie  Oeff nungen  ber  beiben  platten  fic£> .  beden,  ober  ge* 
fd)loffen  finb.  SBitl  man  bk  gange  SBärme  jum  ©d^melgen 
üertoenben,  fo  fdjließt  man  bie  Deffnungen  ber  platte  1 
burd)  SBerfdjieben  öon  2. 

Die  Ijeiße  Suft,  meldte  t)om  Ofen  auffteigt,  ertoärmt 
bie  Sßanne  V  unb  ben  in  itjr  enthaltenen  ©anb,  bie  in 
ben  ©efäßen  G  enthaltene  ©iegeÜacfmaffe  fdjmiljt.  ©obatb 
biefefbe  gefdjmotäen  ift,  mäßigt  man  ba§>  $euer  in  0  ba= 
burdj,  ba$  man  bie  untere  Deffnung  burdj  ben  (Schieber  S 
beinahe  gang  fdfyließt,  unb  man  fann,  ba  ber  ^eijge  ©anb  bie 
SBärme  ftarf  sufammenfjält,  bie  SJiaffe  fe^r  lange  in  %lü$ 
erhalten,  otjne  ftärfere  §i£e  ju  geben.  —  Sie  ben  ©anb 
bebeefenbe  platte  ß  l)at  ben  ftxotd,  ben  beim  Slu8f köpfen 
eüoa  abtropfenben  ©tegellad  nidjt  verloren  gefjen  ju  laffen. 

2113  ©^meljgefäße  öertoenben  ttrir  innen  gut  emaillirte 
©ußeifentöpfe  öon  ber  in  ber  $eicf)nung  angegebenen  gorm, 
unb  jtoar  für  jebe  beftimmte  2ftifd)ung  einen  befonberen 
£opf.  SBitl  man  einen  Slopf  für  eine  anber£färbige  Sftaffe 
benü|en,  fo  laßt  man  if)n  üollftänbig  erfalten,  too  fidE)  bann 
ber  nod)  in  il)m  befinblidje  ©iegeüacf  leicht  öon  ber  glatten 
gfädje  loSlofen  läßt. 

£)a§  ©d^meljen  finbet  auf  bie  SBcifc  ftatt,  baß  man 
juerft  ben  ©c&ellacf  in  b^n  STopf  bringt  unb  unter  fort* 
mäljrenbem  9iüf)ren  mit  einem  flauen  9iüf)rfpatel  aus 
hartem  §oIj  f^meljen  läßt,  fobann  ben  Serpentin  jufügt, 
innig  mit  bem  ©tfjetlacf  öerrüljrt  unb  nun  bie  übrigen 
©ubftanjen  ttrie  treibe,  garbftoffe  in  einem  bünnen  ©traute 
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in  bk  gefdjmoläene  äfiaffe,  toeldje  öon  nun  an  umtnter* 
Broten  gerührt  roerben  mufc,  fallen  läftt.  üftamentlid)  toenn 
man  mit  fefjr  fdjtneren  garbftoffen  arbeitet,  ift  rafdjeä 
3iül)ren  unerläßlich  inbem  fidj  fonft  le|tere  leidet  ju  23oben 
fettfeit. 

SBenn  ik  gange  SKaffe  anfdjjeinenb  gleichartig  ge= 
morben,  prüft  man  fief  inbem  man  ben  (Spatel  t;erau§  Ijebt 
unb  ba%  abfliefcenbe  auf  einem  falten  glatten  231ed)  auf* 
fängt,  wo  e§  rafd)  erftarrt  unb  auf  gfarbe,  §ärte  unö 
33rud)  unterfudit  roerben  fann.  ginbet  man  bie  3Kaffe  ort* 
fprectienb,  fo  mäßigt  man  ba§  geuer  fo  tneit,  ha$  gerabe 
nod)  2lße§  gefdjmolgen  bleibt,  rüfyrt  rafd)  bie  allenfalls  gum 
^ßarfumiren  bienenben  (Stoffe  ein  unb  fdjreitet  bann  mtber* 
jüglid)  jum  formen  ber  (Stegelladftangen. 


III 

BaB  JFormen  ober  (Süßen  hts  itstegellatkes* 

Um  ben  (Siegellad  in  @tangenform  gu  bringen,  finb 
eigene  formen  notfytnenbig,  toeldje  für  ©taugen  mit  redjt* 
eefigem,  quabratifdjem  ober  breifeitigem  Querfdjnitte  aus 
einem  (Stüde  befielen,  tnätjrenb  fie  für  runbe  ober  orjale 
(Stangen  au£  jtoci  Reifen  gu  befielen  Ijaben.  Sei  festeren 
befijjt  bie  eine  §älfte  ber  gorm  Vertiefungen,  in  meldte 
©rf)öt)ungen  an  ber  anberen  §älfte  paffen,  fo  baß  fid)  bie 
Steile  niefit  rjerfd)ieben  formen.  33eim  ©ießen  tnerbeu  fie 
burd)  eine  ©djraubenjtiringe  feft  aneinanber  gepreßt. 

Sie  au§  einem  <Stüd  befteljenben  formen  finb  au£ 
redjtedigen  Sfteffingplatten  gefertigt,  in  melden  parallele  mer^ 
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ecfige  ©anale  ber  Sänge  nad)  aufgemöbelt  finbf  benen 
man  oben  eine  etoa  um  1  9Km.  größere  Söreite  giebt  at§ 
unten,  tt)a§  ba§  2lu§f)eben  ber  erftarrten  Stangen  fef)t  er* 
feidjtert.  Um  ba§  Slu^flieften  ber  in  bie  beiberfeitS  offenen 
binnen  gegoffenen  ©iegellacfmafje  ju  fcertjinbern,  fegt  man 
an  bie  ©djmalfetten  ber  ^orm  eiferne  Schienen.  —  ©iefe 
formen  erhalten  getuötjnlicf)  eine  fo!d)e  Sänge,  bajs  man 
©iegeHadftangen  erbält,  meldje  boppelt  fo  lang  finb,  al3 
bie  im  §anbet  fcorfommenben. 

Sie  au§  gtuei  ©tüden  jufammengeje^ten  formen,  beren 
§älften  f)albct)tinbrifd)e  binnen  befiijen,  bie  fiel),  tnenn  bie 
gorm  gefdE)loffen  ift,  gu  einem  ganjen  ©t)linber  ergangen, 
fielen  beim  ©uffc  aufregt.  Wart  madjt  fie  barum  am  gufte 
ettna§  breiter  unb  fteßt  fie  auf  eine  ebene  SRetattplatte. 
®iefe  formen  finb  nur  fo  fjod),  als  bie  ©iegelladftange 
lang  tnerben  foH. 

SSiele  ^abrifanten  legen  bie  formen  auf  einen  ©tein 
ober  lüi)len  fie  außen  burd)  auflegen  auf  mit  SBaffer  ge* 
füllte  33(ed£)fäften  tt)äf)renb  be§  @uffe§  ab,  um  bie  Siegel* 
ladmaffe  möglid)ft  rafcf)  erftarren  §u  madjen.  9Kan  fann 
jtnar  bei  biefem  9Serfat)ren  biefelbe  ©iejgform  fet)r  rafd) 
nad)  jebem  ©uffe  tnieber  benü|en,  allein  bie  ©taugen  er= 
galten  £)ierburd)  eine  ju  grofte  ©pröbigfeit.  SBtr  gießen  es 
bafjer  fcor,  bie  ©iefsformen  nid)t  ju  füfjlen,  fonbern  auf 
einen  ^oljttfd)  ju  ftellen.  @rft  nadjbem  bie  gorm  fo  warm 
getnorben,  ba§  ber  ©iegeßad  ju  lange  brauchen  ttmrbe,  um 
ju  erftarren,  füllten  tnir  bie  gorm  burd)  (£intaud)en  in 
falteS  SSaffer  unb  forgfältigeä  2lu§trodnen  ab. 

SBenn  bie  gorm  rein  aufgearbeitet  ift,  fo  gel)t  ba* 
anheben  ber  erftarrten  ©taugen  fefjr  leiebt  üon  ftatten.  Sft 
bie  $orm  gratrirt,  fo  muft  man  burd)  längere  Qät  nad)* 
fyelfen,   bi3  man   bie  ©taugen   rein  l)erau3f)eben  fann;    e§ 


$a£  gormen  ober  ©ießen  be§  ©iegeflacfe£.  191 

empfiehlt  fid)  in  biefem  gaUe,  bie  graöirten  ©teilen  ganj 
leidet  mit  Terpentinöl  einzureiben.  —  ©oll  ber  ©iegellacf 
an  beftimmten  ©teilen  öergolbet  ober  öerfilbert  merben,  fo 
legt  man  bie  ©olb*  über  ©Überblätteren  in  bie  gorm  °^er 
beflaubt  biefelbe  mit  93ronje[taub. 

S)ie  formen  für  ©iegeHacf  fommen,  tt>enn  man  bie* 
felben  au§  Sfteffing  barftellen  lägt,  in  $olge  ber  Soften  für 
bie  (Sraöirung  jiemlid)  treuer  ju  ftetjen.  2Kan  fann  bie* 
felben  \eboä)  burci)  ein  einfad)e8  ©erfahren  um  einen  fefjr 
geringen  $rei§  barftellen  unb  benötigt  Ijierju  nur  einer 
einzigen  gorm,  bie  aber  tabeHoS  aufgearbeitet  fein  mu£. 
®iefe  gorm  ttnrb  mit  feinem  ©iegellacf  au^gegoffen  unb  bie 
Stange  öon  ©iegellacl  an  ber  Oberfläche  mit  einer  möglid)ft 
bünnen  ©d)id)te  öon  feinem  Dliöenöt  eingerieben;  man  be* 
bient  fiel)  ju  biefem  Qxoede  eine§  23äufdj(f)en§  au§  feiner 
33auimt>oUe.  S)te  eingefettete  ©tauge  ttnrb  in  eine  taugliche 
gorm  gelegt  unb  mit  ®t)p§brei  übergoffen.  Sft  leiderer  er* 
gärtet,  fo  löft  man  bie  gorm  befjutfam  öon  ber  ©tauge  lo§ 
unb  trocfnet  fie  bei  mäßiger  SBärme  öoKftänbig  au§.  üftad)* 
bem  man  fie  nrieber  mit  Dliöenöl  —  bie§mal  aber  etwas 
[tarier  —  eingerieben  f)at,  macfyt  man  öon  if)r  einen  neuer* 
liefen  9I6gufe  öon  @t)p§  unb  erhält  nun  eine  ©tauge  au§ 
©typS,  toeldje  ganj  bem  erften  SIbguffe  au§  ©iegellacf 
gleicht,  ©iefe  öötlig  au§getrocfnete  ©t)p§ftange  ttrirb  in  einem 
ipoljfäftdjen  mit  gefdjmoljenem  $ud)brucfer*9Ketall  über* 
goffen,  ba%  aber  nicfjt  meiter  erf)i£t  fein  barf,  al§  gerabe 
notljtoenbig  toar,  um  e§  gum  ©djmetjen  ju  bringen.  SJian 
erhält  auf  biefe  SBeife  formen  au§  Sud)brucfer*3ftetallf 
meldte  ficfj  eben  fo  toie  bie  SJieffingformen  öertpenben  laffen. 
Sind)  auf  galöanoplaftifdfjem  SBege  ift  man  im  ©taube,  öon 
einer  einzigen  $orm  ö^e  Sofien  ju  madien. 

©a§  ©ieften  gefdjieljt   auf  bie  2Beife,    baß   man  au% 
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bem  ©djmeljgefäfte  mittelft  eine£  ©tf)öpftöffel§  eine  öor* 
gemannte  ©ieftfelle,  bie  einen  ©djnabel  unb  einen  ^öljcrncn 
§anbgriff  befiijt,  füllt  nnb  ben  gefdjmoljenen  ©iegellacf  in 
einem  gleichförmigen  (Strahle  in  bie  formen  fliegen  läßt. 
Sei  folgen  formen,  toeldje  au§  einem  ©lüde  befielen,  be^ 
becft  man  bie  gorm  natf)  bem  (Srftarren  ber  ©tangen  mit 
einem  Srette,  tuenbet  ba§  ©ange  um  unb  löft  burdj  leife* 
Sfafftofjen  bie  ©tangen  fcon  ben  binnen  ber  gorm  loS. 
Seim  2(bf)eben  ber  gorm  M^Bcn  bie  ©tangen  auf  bem 
Srette  Hegen,  gormen,  treibe  au§  jmei  feilen  beftefyen, 
merben  geöffnet  unb  bie  ©tangen  f)erau§gefd)oben.  Sejüglid) 
biefer  formen  fei  nodj  ermähnt,  bafj  man  nur  bann  rein 
gegoffene  ©tangen  erfjatt,  menn  bie  gorm  etma§  erttmrmt 
ift.  Solan  muß  ba^er  bie  gorm  öor  bem  erften  @u§  etma§ 
erttmrmen,  toaS  am  einfachen  baburcJ)  gefdjieljt,  ba§  man 
fie  auf  bie  platte  B  be$  ©djmelgapparateS  legt. 

Sielfarbiger  ©iegellacf:,  tneld^er  eine  marmorirte  Ober* 
pdje  geigt,  ttrirb  auf  bie  SBeife  bereitet,  baf$  man  feberfiel* 
biefe  ©tangen  gießt,  neben  einanber  legt,  fotoeit  erttärmt, 
baß  fie  roetd)  merben,  regelmäßig  in  ©djraubenttnnbungen 
gujammenbretjt  unb  auf  einer  glatten  fteinemen  platte  gu 
ßt)linbern  ausrollt. 


IV. 
Dos  tyoiutn  ber  ^tegeUadtflattcjetu 

Sie  auZ  ben  formen  gewonnenen  ©tangen  fjaben 
nur  bei  feinen  ©orten  einen  gemiffen  ©lang  auf  ber  Ober* 
pdje,   bei  geringeren  ift  berfelbe  nidjt  fcortjanben,    fonbern 
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mu^  tfjnen  erft  burd)  eine  befonbere  Operation,  tnefd)e  man 
ba%  ^öftren,  ©länjen  ober  aud)  ©mailliren  nennt,  gegeben 
werben.  —  ©a  faft  jeber  ©iegeflacf  irgenb  eine  Sluffdjrift 
ober  Prägung  trägt  nnb  biefe  Operation,  »ba§  (Stempeln« 
genannt,  gleichzeitig  mit  bem  Touren  vorgenommen  nrirb, 
fo  polirt  man  in  ber  Siegel  and)  bie  glatt  au§  ber  gorm 
!ommenben  feinen  ©iegeHadftangen. 

Sn  ben  älteren  fjfabrifen  t)at  man  ju  biefem  gtuede 
eigene  s$oIiröfen,  meldte  au§  einer  gemauerten  Sfttfdje  be- 
fielen, beren  33oben  eine  (Sifenplatte  enthält,  bie  burdj 
unter  ifjr  angebrachtes  $euer  ftarl  ert)i|t  roirb  unb  audf)  bie 
in  ber  Stifdje  befirtblidje  ßuft  ftarf  ertoärmt.  —  SBir  er^ 
reichen  ben  gleiten  Qrotd  burdj  bie  in  $igur  11  angegebene 
23orridjtung  H,  meldte  au%  einem  23Ied)=  ober  §olj!aften 
befielt,  ber  öorne  offen  ift,  unb  in  tneldjen  burdj  95er^ 
fdjiebung  ber  platte  2  tjeifje  ßuft  einftrömt.  ©ie  SBärmc 
be£  (enteren  braudjt  nid)t  größer  ju  fein,  al§  baf$  fie 
bie  Oberfläche  ber  ©iegelladftangen  in  furjer  £eit  in 
glufs  bringt. 

3)a§  Touren  gefd)iet)t  auf  bie  SBeife,  ba§  ein  Arbeiter 
eine  2lnjaf)t  öon  SDoppelftangen,  o^ne  ba§  eine  ©tauge  bie 
anbere  berütjrt,  bi§  jur  §älfte  fo  lang  in  ben  Sßolirofen 
f)ält,  bi£  bie  ©taugen  an  ber  Oberfläche  ju  fdE)tneIjen  beginnen 
unb  fid)  beugen.  Sft  bie§  eingetreten,  fo  legt  er  bk  ©taugen 
t)or  einen  if)tn  gegenüber  fi^enben  Arbeiter,  tneldjer  bie 
©tampiglien  aufjubrüden  fjat.  (£r  fdjiebt  hierbei  bie  ©tauge 
an  ein  üor  if)m  liegenbe»  fdfjmaleS  53tett,  brüdt  mit  ber 
linfen  §anb  ein  anbere^  23rettd£)en  an  bie  jtneite  Sängfeite 
ber  ©tauge  unb  brüdt  bie  Stampiglie  toie  ein  Sörieffiegel 
ab.  —  @§  ift  notfjtnenbig,  bie  ©taugen  gtDtfc^en  biefe  beiben 
23rettd)en  gu  faffeu,  inbem  fie,  namentlid)  menn  fie  fefjr  er^ 
meidet  fiub,  ober  ber  »©templer«  bie  ©tampigtie  etoa§  ju 

6.  2t  w  b  r  e  §.    «acfe  unb  ftimtffe.    2.  Sfofl.  13 
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fräftig  auffegt,  leidet  au§  ber  gorm  gebracht  werben.  — 
©inb  bie  ©langen  geftempelt,  fo  ergreift  fie  tüieber  ber 
erfte  Arbeiter,  f)ä(t  fie  mit  ben  anberen  n od)  nidjt  potirten 
§älften  in  ben  s$olirofen,  worauf  fie  ber  jroeite  tüieber  mit 
ber  (Stampiglie  üerfteEjt.  ®ie  Stampiglien  befielen  aus 
SJKeffingraljmen,  in  toeldjen  bie  einzelnen  Settern,  au£  benen 
bie  ©djrift  pfammengefet$t  ift,  mittelft  einer  ©dfjraube  ein* 
gefegt  finb,  ober  fie  finb  ai\Z  einer  grat)irten  ätteffingplatte 
verfertigt.  Sie  leistangegebene  2lrt  üon  ©tampiglten  bient 
befonberS  ba^u,  Verzierungen,  2lrabe§fen  u.  f.  tu.  auf  bie 
©taugen  gu  prägen. 

Sie  ®oppelftangen  werben  nunmehr  entjtoei  gefdjnitten. 
2)ie£  geftf)iel)t  auf  bie  Sßeife,  ba$  man  30  hi§>  40  ©taugen 
uebeneinanber  legt  unb  genau  über  bie  ^albiruugSlinie 
berfelben  mittelft  eine§  SineateS  unb  eines  ftf)arfen  Keffers 
bie  ©taugen  rit$t,  bie  ©taugen  umlegt  unb  auf  ber  anberen 
©eite  ebenfalls  ri|t.  ©tet)en  beibe  9ti£e  einanber  genau 
gegenüber,  fo  läßt  fief)  bk  ©tauge  an  btefer  ©teile  leidet 
glatt  abbrechen  unb  brausen  bie  SBrudjflädjen  nur  nodE) 
oberflädjlitf)  polirt  ju  werben,  um  bie  Söaare  ju  ttollenben. 

SQBill  mau  fertige  ©taugen  öergolben  ober  öerfilbern, 
fo  braud)t  mau  fie  bloS  an  im  betreffenben  ©teilen  mittelft 
eine§  in  ftarfen  äöeingeift  getauften  ^infelS  ju  befeuchten 
unb  bie  äRetattblättdjen  aufzulegen,  welche  bann  feljr  feft 
anhaften.  Stuf  gleite  SEBetfe  !ann  man  aud)  bie  ©taugen 
broiiäiren. 
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V. 
florfdjriftnt  jur  ^Utferttpttg  tum  Siegelladi. 

(S§  gtebt  eine  fetjr  grofee  Slnjaljl  Don  S3orfd)riften, 
nad)  benen  bie  eine  ober  bie  anbete  ©iegelladforte  angefertigt 
mürben  "fott.  —  233ir  Mafien  im  Sftadjfteljenben  nur  eine 
geringere  Slnjatjl  berfetben  angeführt,  tueld^e  aber  fämmtlicf) 
gute  Stefultate  liefern.  2)ie§  ift  felbft  ber  $aU  bei  jenen 
billigen  Sorten,  toeldje  unter  bem  Tanten  ^oftfiegellacf  ober 
s$acflacf  jum  93erfct)lief3en  öon  ^ßacfeten  angetoenbet  toerben, 
obtoot)!  fie  fetbfiöerftänblid)  tttd^t  i)k  ausgezeichneten  @igen= 
f$aften  jener  feinen  Sacfe  befijjen,  foefdje  unter  Slntoenbung 
ber  t)orgügtid)ften  Materialien  bereitet  toerben. 

iRotljer  ©tegeUcut 

Unter  alten  ©iegeflacfforten  ift  e§  befanntlid)  ber  rotfye, 
toeldjer  in  größter  SKenge  Slntoenbung  finbet.  SDie  ©äjönljeit 
unb  ber  ^ßrei»  tnerben  bei  biefer  ©iegetlacfforte  t)on  bem 
(Setjalte  an  ©djellacf  unb  Zinnober  beftimmt;  nur  bte 
feinften  ©orten  ermatten  auSjdjIie^lidfc)  Zinnober  al8  färbenbe§ 
^ßrincip,  in  ben  billigen  ©iegellacfen  ift  wenig  ©djellacf, 
aber  üiet  getüöfjnKdjeS  §arj  unb  gar  fein  $innober  ent* 
galten;  legerer  ttrirb  burtf)  SÄennige,  (Sngelrotf),  23otu§ 
ober  einen  anberen  billigen  garbftoff  erfejjt. 

Sm  ^Allgemeinen  ift  ju  merfen,  baß  man  mit  bem 
$ufai3e  t)on  §arj  nicfjt  ju  toeit  gefjen  barf,  ber  ©iegellac! 
urirb  fonft  ju  bünnflüffig,  tropft  leidjt  ab  unb  raudjt  beim 
brennen  fef)r  ftar!.    ©inige  gabrifanten  behaupten,   treibe 
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fei  be§l)atb  nidjt  gu  gebrauten,  toeil  bie  ©äuren  be§ 
©cfjetlacfS  totjtenfäure  au§  berfelben  austreiben  unb  fidj 
mit  bem  ®atf  nerbinben.  S)ie§  gefdjtefit  aber  nur,  roenn 
man  ben  ©dbeüad  unnötig  überbot;  beim  btofjen  @rb,i|en 
jum  ©djmeljen,  unb  weiter  ift  e§  für  unfere  Qwede  ntdtjt 
nott)tt>enbig,  finbet  fein  austreiben  ber  tot)tenfäure  ftatt. 


A.  §od)fein 
I. 

©djeEac! 

Serpentin      

Zinnober 

Serpentinöl  .    .   .    .   . 
äJiagnefia 


er  rotier  (Siegel  ladt 

IL 
120  \   ©djeHacf 1 


80 
90 
20 
30 


Serpentin  . 
Terpentinöl 
treibe  .  . 
Sücagnefia  . 
Zinnober   . 


10 
60 
10 
10 
20 
80 


III. 


©djetlacf  . 
Serpentin  . 
Serpentinöl 
treibe  .  . 
@pp§  .  . 
SDcagnefta  . 
ginnober  . 


100 
10 

5 
15 
15 

2 
65 


©djeüacf  . 
Serpentin  . 
Serpentinöl 
treibe  .  . 
ÜJtagnefta  . 
ginnober  . 


B.  9Jcittetfeiner  rotier  ©iegeliacf. 

i.  n. 

...  10     ©djeüacf 

....  80     §arj 

....  4     Serpentin 

...  30  Serpentinöl   .   .    .   . 

,   ...  10     treibe 

....  60     ®pp§ 

Zinnober 


60 
40 
70 
4 
15 
15 
45 
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III. 


©dietlacf 


40 


60      @pp§ 10 


Serpentin 60 

Terpentinöl 5 


treibe 20 


ginnokr 40 


C.  Drbtnärer  ^ßofttacf. 


I. 

©djellacf 35 

§m 65 

Serpentin 50 

Terpentinöl 5 

treibe 25 

@Öp§ 10 

ßinnofier 25 


II. 

©djettad 20 

§arj  4 80 

Serpentin 50 

Terpentinöl 5 

treibe 30 

@Öp§     .    . 5 

Mennige 60 


Drbinärfter  ^Sacftad 


@$eflacf 15 

iparj 85 

Serpentin 60 

Serpentinöi 5 


treibe 20 

giegettnefjl 10 

©ngelrotlj 50 


W.  Bagttev'S  $urfd)vtftett  s»v  ©crcitttttg  tiott 
StcgeUtttf. 

A.  9tott)er  feiner  Siegelt  ad. 

I.      II.     III.    IV.     V. 

©d)etlad 550  620  550  700  760 

Serpentin 740  680  600  550  410 

treibe  ober  äRagnefia  .  300  200  —  —  — 
@pp§  ober  Sinfroeifj  .  200  —  —  —  — 
^ermanentmeifc    .    .    .    —  100  380  300  320 

Zinnober 130  220  340  300  540 

Serpentinöt —    —    —    20    40 
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B.   9tot|er  orbinärer  ©iegetlacf. 
I.      II.     III.    IV.     V. 

©d)eaacf 520  490  620  710  740 

Serpentin 600  580  520  600  420 

gi^tentjarj 440  440  320  210  160 

treibe 180    -    -  100    — 

^ermanentmeifc    ...    —  320  300    —  120 
Zinnober 180  130  200  400  520 

C.  ©cl)tt)arser  ©iegellacf. 

I.      II.     III.    IV.     V. 

©djellaci 480  560  660  740  680 

Serpentin 520  440  420  380  360 

gißtentiars 460  500  400  340  300 

treibe 280  180  140  140  150 

tienrufe 80    -    —    —    — 

93einfc£)tt>orä     ....    -  420  300  300  320 
$ed)a§pt)att —    —    —    —  200 

eolopb,onium 2000 

gidten^ars     1000 

Serpentin 500 

treibe      750 

Serpentine! 30 

gür  «raun  wirb  tiefer  SKafje  sugefe|t  1000  Umbra 
ober  1000  93ofu§. 

(Selber  ©iegellacf. 
£u   gelbem  ©tegetlacf  lönnen   nur  Söleifarbeu  »er» 
menbet   werben,    unb   jttjar    giebt  (Sfjromgelb   bie  fdjönfte 
Färbung.   SOStrb  ober  ein  mit  (Sbjomgelb  üerfe|ter  Siegel* 
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lad  beim  Slnjünben  ftarf  erljtfct,  fo  tuirb  bie  SKaffe  in 
golge  einer  ßerfefeung  ber  bleifarben  mi^färbig.  @§  muf? 
baf)er  jeber  gelbe  (SiegeüadE  leidet  fdjmeljbar  fein,  um  tiefen 
Uebelftanb  ju  öermeiben.  S)urd)  Qtfafy  fcon  me^r  Serpentin 
ttrirb  jeber  ©iegeüad  leidster  flüffig,  verliert  aber  autf)  befto 
mef)r  qu  §ärte,  je  mef)r  Serpentin  er  enthält. 

geiner  gelber  ©iegetlacf. 

©dEjetlatf .    76 

Serpentin 85 

$idf)tenf)ar3 45 

3ttagnefia 18 

©tjromgetb 25 

Drbinärer  gelber  ©iegellad 

©djeßacf 60 

Serpentin 70 

3fid)tenfjarj 60 

®Wi 15 

treibe 15 

SKineralgelb 45 

S)er  §u  feinem  gelben  ©iegellac!  benü|te  ©cfyellacf 
muft  immer  gebleicht  fein,  ba  e3  fonft  unmöglid)  ift,  einen 
reinen  garbenton  Ijerau^ubringen.  ®urd)  3ufa£  t)on  gin* 
nober  ober  Sfjromrotf)  ju  feinem,  bon  Mennige  ju  orbinärem 
©iegellac!  laffen  fid)  alle  garbenabftufungen  üon  ©elb  burcf) 
Orange  bi§  ju  3totf)  hervorbringen. 

©rüner  ©iegellac!  I.  (gein.) 

©d)ellac! 70  :  2Ragnefia 15 

Serpentin 80  \  Serlinerblau  .    .    . 


>25 

$itf)tent)ar§ 40     Sfjromgelb 


treibe 20 

23ergbtau I 

SKineralgelb f30 
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®rüner  ©iegellacf  IL  (Drbinär.) 

©djellacf 50 

Serpentin 40 

gfidjtenljarj 80 

@W§ 15 

Qux  feineren  ©orte  faun  man  and)  fefjr  öort^eil^aft 
anftatt  be£  garbengemifdjeS  gerabeju  grünes  Ultramarin 
ttertoenben,  toetd)e§  ben  treueren  grünen  $innober  ober  ba§ 
f  oftbare  6f)romgrün  genügenb  erfefct.  SBir  fjaben  bie  anjn^ 
menbenben  Mengen  t)on  blauem  nnb  gelbem  garbftoff  nicf)t 
gefonbert  angegeben,  toetl  man  buref)  toedjfetnbe  SJJengen 
berfelben  bie  öerfdjiebenen  Slbftufungen  be§  (Srün  erhält. 

331  au  er  ©iegellacf. 

©djellacf 70 

Serpentin 60 

gidjtenfjarg 35 

Sftagnefia 10 

treibe 20 

231auer  garbftoff  ....  20—25 
gür  hellblaue  ©orten  Dertnenbet  man  hellfarbigen 
Ultramarin  ober  23ergbtau,  für  bnnüere  Serlinerblan.  3ßenn 
man  mit  §ilfe  be§  letztgenannten  garbftoffeS  unter  3^ilfc^ 
naf)me  fcon  3infoj#b  ober  2Bi£mutl)tt)eif3  gellere  ©iegellacf- 
forten  l)erftellt,  fo  jei^nen  ficE)  biefe  burd)  ein  fef)r  fd)önes 
ematlartigeS  2lu£fet)en  aus.  SBegen  ber  ©mpfmbliäjlett  ber 
blauen  garben  gegen  ^Beimengungen  mu|3  man,  um  fdjön* 
farbigen  ©iegellacf  ju  erhalten,  immer  gebleichten  ©djeEacf 
öertoenben  unb  aud)  in  ber  2öaf)l  be§  gidjten^arjeS  feijr 
üorfidjttg  fein;  ganj  unburdjftdjtigeS  unb  braun  gefärbtes 
§arj  barf  nie  angemenbet  »erben.  @£  mufe  als  Sieget 
gelten,  für  feine,  gelbe,  l)ellrotf)e,   grüne,  blaue  unb  motette 
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©iegeüacfforten    nur   hellfarbige    SJfatertalten   ju   nehmen, 
um  bie  Steinzeit  be§  garbentoneä  nidE>t  ju  ftören. 

33rauner  ©iegeltacf. 

©djeltaef      70 

Serpentin 60 

gtdjtenljarj 40 

®W« 20 

treibe      20 

Umbra 20 

3ur  Bereitung  be£  hellfarbigen,  gart  djocotabebraunen 
©iegetlacfe§  barf  nidjt  ju  bunfter  ©djetfaef  genommen  toer* 
ben;  baZ  naef)  üorftefjenber  SBorfd^rift  bereitete  ^robuet  ift 
bunfelbraun,  unb  fönnen  jur  §erftetlung  begfelben  unge= 
bleitf)ter  ©djetlacf  unb  braune^  §arj  angetoenbet  tnerben. 
©elbftoerftänblid)  gilt  bieg  im  gleichen  Sftafte  üon  fotgenber 
©orte : 
@d)tüarger@iegellct(f  I.  I  ©djtoarjer  ©iegeltad: IL 


©djellacf 50 

Serpentin 90 

gic^ten^arj      65 


©d)ellacf     80 

Serpentin 60 

§ar5 60 


treibe      40  \  treibe      15 

Äiettrufc 12  i  @t)p§ 10 

Stebenfdjtoarj  .....  35 


Unter  ber  ^Befolgung  ber  öorftefjenben  Sftecepte  toirb 
e£  bem  intelligenten  gabrifanten  itidjt  fdjnnertg  fein,  bie 
öerfdjiebenfarbigften  Sftifdjungen  ju  bereiten,  toefdje  einen 
entfpredjenben  garbenton  mit  einem  beftimmten  geiuljeit^ 
grabe  befifcen. 
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3ur  Bereitung  ber  nuancirtcn  Sacfe,  bte  fidE>  befon* 
ber£  fdjön  ausnehmen,  tDenn  man  bte  öerfcfyiebenfarbigen 
Stangen  gleicf)fam  rote  eine  garbenfcala  neben  einanber 
legt,  empfiehlt  e§  fid),  eine  üftormat^arbenfcala  anzulegen, 
meldte  an§  einzelnen  ©täbdjen  mit  befonberS  gelungener 
garbe  befteljt.  Sie  Slbtönung  ber  garbeu  mufc  bei  biefer 
Scala  fjarmonifd)  \ein  nnb  bie  neben  einanber  liegenben 
Stäbdjen  beifpiefStneife  alle  Uebergänge  üon  2Beifc  burdj 
sJiofenrotf)  bi§  gum  bunfelften  feurigften  3?otf)  geigen,  tDet(^e§ 
mit  ipilfe  üon  Wiener  Sad  bereitet  mirb. 

gür  ben  nod)  Ungeübten  ift  e£  fc^tuierig,  biefe  $ar* 
bentöne  burd)  entfpredjenbeS  9ftifd)en  ber  garbftoffe  felbft 
f)ert)orjubringen ;  burd)  einen  einfachen  Äunftgrtff  läfjt  fidEj 
bie§  aber  teidjt  erretten.  2öir  toäfylen  als  23eifpiel  ben 
rotten  ©iegetlad,  tneldjer  burd)  mehrere  -ftuancen  üon  jartem 
9tofa  bis  ju  Sunfetrotf)  tjergefteüt  werben  foll. 

äftan  malt  öorerft  mit  einer  guten  ^Aquarellfarbe  bie 
betreff enbe  rotfye  gfarbenf  cala  auf  Rapier ;  biefe  @caf a  bient 
jur  SSergleidjung  mit  ben  ©iegelladproben.  Wlan  fdjmiljt 
ferner  eine  beftimmte  äftenge  t)on  gang  meinem  ©iegeltad 
(1  Kilogramm)  nnb  t)ätt  bie  gleite  Sftenge  (alfo  ebenfalls 
1  Kilogramm)  üon  fein  gepulvertem,  mögtidjft  bunlel  ge^ 
feirbtem  rotten  ©iegellad  bereit.  95on  festerem  nrirb  fo 
lange  bem  meinen  ©iegellad  gugefe^t,  bis  eine  $ßrobe  bie 
geroünfdjte  Nuance  §etgt  r  tnetcfye  man  nad)  ber  gemalten 
garbenfeala  f)aben  null.  Söiegt  man  ben  Sfteft  be£  rotten 
©iegelladpulüerS,  fo  toei^  man,  tüie  t>iel  ber  tneifcen  SKaffe 
3ugefei$t  tnerben  mufj,  um  ben  entfpredjenben  ^arbenton  in 
iRott)  gu  erhalten. 

SBenn  man  bie  toeifte  unb  bk  rotf)e  (Srunbmaffe  ftetS 
nad)  berfelben  SBorfd^rift  fjerftellt  unb  nad)  ben  entfpredjen* 
ben,  auf  bie  t)orbe)d)riebene  SBeije    erhaltenen  93erl)ältniffen 
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mifdjt,    fo  toirb   man  immer  genau  bie  gleiten  Nuancen 
erhalten. 

32Bie  fyier  befcfjrieben  ttmrbe,  öerfäfjrt  man  bei  allen 
anberen  färben  unb  fann  fid)  fo  bei  einiger  Slufmerffam* 
feit  eine  Sammlung  öon  93orfd)riften  öerf djaffen  f  tueldje 
©iegeHad  t)on  jeber  nur  benfbaren  garbe  liefern. 


Unter  ©pecialitäten  fcerftefyen  toir  ijier  genriffe  Siegel* 
ladforten,  toeldje  auSfdjlieftlicf)  ju  getoiffen  Qmdm  bienen, 
tüie  ber  glafdjenlad,  ober,  tüetdje  feltener  verlangt  loerben, 
toie  ber  burdE)fid)ttge  ©iegeHad,  ber  2ttmnturin=©iegeHad  u.  f.  tu. 

glafdjenlad 
gehört  ju  ben  orbinärften  ©orten  Don  (Stegeltaden,  bie  felbft* 
Derftänblid)  audj  nur  mit  ben  biÜigften  garbftoffen  gefärbt 
werben.  Sftandje  gabrifanten  ftellen  ben  gfafdjentad  blo§ 
nur  au§  ©emifdjen  t)on  gemeinem  gidjtenf)arj,  Serpentin, 
treibe  unb  bem  entfpredEjenben  garbftoff  bar.  ®iefe  Sade 
finb  jtoar  fefjr  billig,  erfüllen  aber  audj  it)ren  Qwed  nur 
unüollfommen.  S3efanntlid)  toerben  bie  ®orfe  burdt)  Sin^ 
taudien  be§  $lafd()ent)atfe£  in  ben  gefd^molsenen  ©iegeHad  mit 
einer  2adfd)id)te  überwogen.  2)tefe  erftarrt  an  bem  falten 
©fafe  fef)r  rafdj,  toirb  fdjon  in  gotge  beffen  fpröber  unb 
fpringt  oft  bei  ber  feifeften  2}erüf)rung  ab.  ©ud)t  man  bem 
Sade  burd)  93ermef)rung  ber  Xerpentinmenge  eine  geringere 
©pröbigfeit  gu  geben,  fo  gefcfyiefjt  e§  nid)t  feiten,  bafc  er 
audfj  in  ber  fiältc  fiebrig  bleibt. 

Um  biefe  Sftiftftänbe  ju  üermeiben,  bleibt  nichts  2Iu= 
bere§  übrig,   als  ber  Sompofition  eine  getoiffe  äßenge  wn 
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<5d)eüad,  10  bi§  15  ^ercent,  beizufügen,  tnoburd)  fie  gtoar 
etma§  tfjeurer,  aber  aud)  nngleid)  öorjüglidjer  in  ber  Dua= 
lität  ttnrb,  unb  aud)  beim  £ran§port  in  Reifte  ®limate  nid^t 
fiebrig  ttrirb. 

@§  fei  übrigens  l)ier  ertoafjnt,  ba£  gegenwärtig  ber 
23erbraud)  t)on  glafdjenlad  fe^r  abgenommen  l)at,  t>a  öiele 
2Beinf)änbter,  Siqueur^abrifanten  u.  f.  to.  e§  öorjieljen, 
ifjre  glafdjen  nid^t  mit  Sadüberjügen  ju  t)erfef)en,  fonbern 
bie  ®orfe  mit  metallenen  glafdienfapfeln  ju  überbeden. 

2)nrdjfid)tiger  ©iegetlad. 

©er  burd)fid)tige,  ober  nötiger  gejagt  burdjfdjeinenbe 
©iegeltad  gehört  ju  ben  feinften  ©orten,  ba  nur  fyod)  ge- 
reinigte  äftaterialien  ju  bemfetben  fcertnenbet  tnerben  fönnen. 
@ebteid)ter  ©djellad  genügt  altein  ^ierju  ntc^t ;  ber  @ieget= 
lad  ttrirb  nnr  burd)fd)einenb,  tnenn  man  if)tn  eine  ent* 
fpredjenbe  9ftenge  üon  9ftafti£  gufügt  nnb  nur  feljr  feinen 
hellfarbigen  nnb  fe^r  bidflüffigen  Serpentin  antoenbet. 

2Bir  geben  im  Sftadjfolgenben  brei  23orfdjriften  gur 
§erftellung  foldier  ©iegelladmaffen,  loetdje  fobann  burd) 
entfpredjenbe  $arbenbeimifd)nngen  beliebig  gefärbt  werben 
fönnen.  —  Sine  fefjr  fdjöne  ©orte,  tneldje  nod)  überbie» 
billig  tjerjuftellen  ift,  bilbet  ber  fogenannte  Sfoanturinfad, 
toeldjer  ermatten  ttrirb,  wenn  man  in  bie  gef^moljene  ©raub* 
maffe  feingepulüerten,  gelblid)en  ober  bronjefarbigen  ©timmer 
($a|enfilber  ober  $a|engolb)  einrührt. 

©olb-  ober  ©itbertad  erhält  man  burd)  beimengen 
t)on  feingeriebenem  mted)ten  23lattgotb  ober  33tattfilber  ju 
ber  gefdjmoljenen  ©mnbmaffe. 
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©runbmajfen   für  burtfifdjeinenben   ©tegellacf. 

I. 

©ebleitfjter  ©cfyellacf 15 

SDicfer  Serpentin 15 

SRaftiE 30 

treibe     10 

II. 
©ebleicf)ter  ©djellacf  •    ....  30 

©icfer  Serpentin     35 

äRaftij 40 

Sinftoeifj 20 

III. 

©ebleirfiter  ©djellacf 30 

SDicEer  Serpentin 40 

Stfafti? 50 

^ßermanentoeift 30 

(ober  Sßt£mnti)ft)ei{3) 30 

©ie  lefctcmgefüfjrte  2Kifcf)Mtg  üftr.  III  eignet  ficE)  ganj 
befonber*  jur  §erfteltung  ber  ausgezeichnet  fcbönen  foge^ 
nannten  ©maillatfe,  welche  in  ber  %\)at  ba§  E)albburd^fd^et^ 
nenbe  2Iu§fef)en  be3  (£mail§  beft|en.  SBcfonbcrS  fdjött  nimmt 
ftd)  biefe  3#tfc£)ung  au§,  tnenn  fie  mit  Jpttfe  öon  feurigem 
$rappfacf  feEjr  gart  rofenrotl)  gefärbt  toirb.  @tn  mit  biefem 
©tegellacf  f)ergefteHte§  Siegel  geigt  grofee  Sletjnlidjfeit  mit 
einer  ßamee. 

®a§  ©iegeltüatf)§. 

23efanntüd)  pflegt  man  fef)r  grofee  ©iegel  für  Ur* 
funben  nid)t  in  ©iegellacf  abjubruefen,  fonbern  bebient  fid) 
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Ijier^u  einer  and)  bei  getrjötjntidjer  Semperatnr  fyalbtrjeidjen 
9Kaffe,  be§  eigentlichen  ©iegelroadjfe§,  unb  fdjliefct  ben 
Sl&brucf  ju  feinem  ©djut$e  in  eigene  Äapfeln  (23uHen)  ein, 
roeld^e  tnittelft  ©cfynüren  ober  SBänbern  an  ber  Urfnnbe  be* 
feftigt  tnerben.  Sie  33anber  werben  buxd)  (Sinfdjnitte  in  ber 
Urlunbc  burdjgejogen  nnb  in  ber  Äapfel  ober  93uÜe  mit 
bem  ©iegetoadjfe  befefligt.  Sßir  geben  nadjfolgenb  bret 
SSorfd^riften  jur  §erfteHintg  rjon  ©iegelrrjac£)£  nnb  bemerfen, 
baJ3  ftdj  ba§  nad)  ber  groeiten  SSorfdEjrift  bereitete  ^Srobuct 
and)  fetrr  gnt  als  fogenannteS  93offtrtüact)§  für  ©rarjeure 
nnb  äRebaiCknfdjneiber  eignet. 

©iegeltrjad)§  I. 
§elle§  ©otopfyoninm    ....  60 

Serpentin 35 

©elänterter  Salg 30 

©efdjlämmte  treibe     ....  40 
SWennige 30—40 

©iegelroadjg  IL 

2Bei&e§  28a$8 50 

Serpentin 15 

Zinnober      10 

©ftjeerin 5 

Sn  beiben  galten  tnerben  bie  Sngrebienjen  jnfammenge^ 
fd&motjen  nnb  tnät)renb  be£  (SrfaltenS  gerührt,  bi§  fie  erftarren. 

©iegeltnadjS  III. 

©olopljoninm 3 

Satg 1,5 

Serpentin     .    .  • 3 

treibe  .    . 4 

Mennige 4 
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®ic|c  2ftifd)ung  tft  bei  gemöl)nlid)er  Temperatur  jiem* 
lidj  feft,  Ijält  man  aber  ein  ©tue!  berfelben.  einige  fttit  in 
ber  §anb,  fo  toirb  fie  fo  tneidj,  bafc  fie  ba§  anfertigen 
üon  Slbbrüden  gemattet,  unb  Ijaftet  jugleidj  mit  bebeutenber 
ßraft  an  Rapier,  §ol^  unb  ©las. 


It  a  ri)  t  t  a  g* 

Su  neuerer  $eit  ift  öielfad)  bie  SßorfdEjrift  jur  2)ar* 
fteßung  eines  auSgejeidjnet  frönen  fdjtuarjblauen  SadeS 
al§  fogenannte§  gabrifggetyetmnifc  aufgeboten  toorben  unb 
man  Ejat  fyofje  greife  für  bie  Sefanntgebuug  ber  $orfd)rift 
geforbert.  ®er  in  SRebe  fteljenbe  Sad,  nad)  bem  bei 
feiner  Anfertigung  öertüenbeten  Körper,  bem  $ariferblau, 
»33laulad«  genannt,  ift  unter  allen  gum  Sadiren  be£  SeberS 
in  $orfd)lag  gebrauten  Saden  berjenige,  tnetd)er  ftcf)  burdj 
ben  työdjfteit  ©rab  öon  (Slafticität  ober  melme^r  üon  3^^tg* 
feit  auSjeidmet  unb  bem  Seber  eine  fpiegetnbe  fditnar^e 
garbe  erteilt.  9Kan  ftettt  ben  23laulad  in  ber  SBeife  bar, 
ba§  man  gutes  Seinöl  mit  5  bi§  10  Sßercent  be£  feinften 
s}5ariferblaue£  fo  lange  fodjt,  bi§  eine  ^ßrobe  ber  9)iaffe, 
bie  fidj  tnäljrenb  be£  SlodjenS  intenfit)  fd)tt>ar§  färbt,  beim 
2lufftreid)en  auf  ein  ©tftcf  £eber  eine  nad)  bem  ©rfalten 
gälje  unb  glänjenbe  SWaffe  bitbet. 

©er  fertige  Sad  ttrirb  Don  bem  uugelöften  s$arifer* 
blau,  i)a%  bei  einer  neuen  Operation  nneber  Dertnenbet  tnirb, 
abgegoffen  unb  ber  Sad  in  ber  SBeife  üerroenbet,  ba£  man 
ba§  mit  it)m  beftrid)ene  Seber  bei  einer  stoifdjen  40  unb 
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50  ©rab  liegenben  Temperatur  trocfnet.  9ttd)ttg  bereiteter 
331aulacf  muß  nad)  bem  SCrocfnen  fo  jäf)e  bleiben,  baß  man 
ein  bamit  überzogenem  ©tücf  Seber  toieberf)olt  fc^arf  ab* 
biegen  fann,  ofjne  ba$  ber  2aä  ©prünge  befommt. 

$)ie  ©arftellung  biefem  Sacfeg  ift,  ttrie  man  au£  uor= 
ftetjenber  23efd}reibung  entnehmen  fann,  jugleid)  billig  unb 
einfach;  e§  ift  aber  bei  berfetben  auf  einige  ßunftgriffe 
aufmerffam  ju  madjen,  tneldje  gum  gelingen  ber  Slrbeit 
unerläßlich  finb.  —  2)a£  gur  Slntnenbung  fommenbe  *ßarifer* 
blau  muß  unbebingt  gang  rein  fein,  b.  1).  e£  barf  feine [ 
Beimengung  frember  Körper  enthalten;  beim  Verbrennen 
einer  $robe  auf  23Iedj  muß  fdjtießlidj  ein  §äufd}en  gelb* 
brauner  Slfdje  unterbleiben,  ferner  ift  ju  beadjten,  ba% 
bam  ^ßariferblau  fdjarf  getrocfnet  fein  foH,  ef)e  man 
e§  mit  bem  Cele  gufammenbringt ;  man  trocfnet  e£  am 
gtnedmäßigften  nadj  bem  ^ßutoern,  in  bünner  ©djid)te  auf 
Rapier  ausgebreitet,  auf  ben  platten  einem  Ofen§.  ©am 
ju  öertnenbenbe  Del  foll  möglidjft  alt  unb  ganj  llar  fein 
unb  foll  man  ba§  ßocEjen  be§  231aulacfe§  immer  in  bem* 
felben  STopfe  tiornefymen,  ber  nad)  ber  Operation  einfad)  mit 
Rapier  bebecft,  of)ne  gereinigt  gu  tnerben,  aufbetoaljrt  ttrirb. 
gtoecfmäßig  gießt  man  auf  ben  ungelöften  33obenfa|  etttmm 
Seinöt  unb  rü£)tt  bei  ber  nätfiften  Operation  tüchtig  um, 
bamit  ber'  93obenfa|  nitf)t  feftbrenne. 

2Benn  man  unter  genauer  ©inf)altung  biefer  Vorfdjrifteri 
arbeitet,  erhält  man  ftet*  tabeßofen  23laulacf  öon  aumge* 
jeidjneter  ©djönf)eit 
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